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出 版 说 明 


随 着 20 世纪 以 来 联系 地 、 整 体 地 看 待 世界 和 事物 
的 系统 科学 理念 的 深入 人 心 ， 人 文 社会 学 科 也 出 现 了 
整合 的 趋势 , 熔 东 北 亚 、 北 亚 、 中 亚 和 中 、 东 欧 历 史 文 化 
研究 于 一 炉 的 内 陆 欧 亚 学 于 是 应 运 而 生 。 时 至 今日 ,内 
陆 欧 亚 学 研究 取得 的 成 果 已 成 为 人 类 不 可 多 得 的 宝贵 
财富 。 

当下 ,日 益 高 涨 的 全 球 化 和 区 域 化 呼声 , 既 要 求 世 
界 范围 内 的 广泛 合作 ,也 强调 区 域内 的 协调 发 展 。 我 国 
作为 内 陆 欧 亚 的 大 国之 一 ,加 之 20 世纪 末 欧 亚 大 陆桥 
再 度 开通 ， 深 入 开展 内 陆 欧 亚 历 史 文化 的 研究 已 是 责 
ЖЖ; 而 为 改革 开放 的 深入 和 中 国 特色 社会 主义 奸 
设 创造 有 利 周边 环境 的 需要 ， 亦 使 得 内 陆 欧 亚 历 史 文 
化 研究 的 现实 意义 更 为 突出 和 人 迪 切 。 因 此 ;将 针对 古代 
活动 于 内 陆 欧 亚 这 一 广泛 区 域 的 诸 民族 的 历史 文化 研 
究 成 果 呈 现 给 广大 的 读者 ， 不 仅 是 实现 当今 该 地 区 各 
国共 赢 的 历史 基础 ， 也 是 这 一 地 区 各 族人 民 共 同 进步 
与 发 展 的 需求 。 

甘肃 作为 古代 西北 丝绸 之 路 的 必 经 之 地 与 重要 组 


成 部 分 ,历史 上 曾经 是 草原 文明 与 农耕 文明 交汇 的 锋面 ,是 多 民族 历史 文 
化 交融 的 历史 舞台 ,世界 几 大 文明 (希腊 一 罗马 文明 阿拉伯 一 波斯 文明 、 
印度 文明 和 中 华文 明 ) 在 此 交汇 、 碰 撞 , 域 内 多 民族 文化 在 此 融合 。 同 时 ， 
甘肃 也 是 现代 欧 亚 大 陆桥 的 必 经 之 地 与 重要 组 成 部 分 ， 是 现代 内 陆 欧 亚 
商贸 流通 文化 交流 的 主要 通道 。 

基于 上 述 考虑 ,甘肃 省 新 闻 出 版 局 将 这 套 《 欧 亚 历史 文化 文库 》 确 定 
为 2009—2012 年 重点 出 版 项 目 , 依 此 展开 甘 版 图 书 的 品牌 建设 ,确实 是 
НЕ, НАЯ. 

丛书 主编 余 太 山 先 生出 于 对 自己 耕耘 了 大 半辈子 的 学 科 的 热爱 与 执 
著 , 联 络 、 组 织 这 个 领域 国内 外 的 知名 专家 和 学 者 ,把 他 们 的 研究 成 果 呈 
现 给 了 各 位 读者 ,其 兢兢业业 、 如 临 如 履 的 工作 态度 , 令 人 感动 。 谨 在 此 表 
示 我 们 的 谢意 。 

出 版 ( 欧 亚 历史 文化 文库 》 这 样 一 套 书 ,对 于 我 们 这 样 一 个 立足 学 术 
与 教育 出 版 的 出 版 社 来 说 ,既是 机 遇 , 也 是 挑战 。 我 们 本 着 重点 图 书 重点 
做 的 原则 ,严格 于 每 一 个 环节 和 和 过程, 力争 不 负 作 者 、 对 得 起 读者 。 

我 们 更 希望 通过 这 套 丛 书 的 出 版 ， 使 我 们 的 学 术 出 版 在 这 个 领域 里 
与 学 界 的 发 展 相 借 相 伴 ,这 是 我 们 的 理想 ,是 我 们 的 不 懈 追 求 。 当 然 ,我 们 
最 根本 的 目的 ,是 向 读者 提交 一 份 出 色 的 答卷 。 

我 们 期 待 着 读者 的 回声 。 


| 
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体 加 以 研究 ,才能 获得 确 解 。 

中 国 作为 内 陆 欧 亚 的 大 国 ， 其 历史 进程 从 一 开始 就 和 内 陆 欧 亚 有 千 
丝 万 缕 的 联系 。 我 们 只 要 注意 到 历代 王朝 的 创建 者 中 有 一 半 以 上 有 内 陆 
欧 亚 渊源 就 不 难 理解 这 一 点 了 。 可 以 说 ,今后 中 国史 研究 要 有 大 的 突破 ， 
在 很 大 程度 上 有 待 于 内 陆 欧 亚 史 研究 的 进展 。 

十 代 内 陆 欧 亚 对 于 古代 中 外 关系 史 的 发 展 具有 不 同 寻常 的 意义 。 古 
代 中 国 与 位 于 它 东 北 、 西 北 和 北方 ， 乃 至 西北 次 大 陆 的 国家 和 地 区 的 关 
系 ,无 疑 是 古代 中 外 关系 史 最 主要 的 篇 章 ,而 只 有 通过 研究 内 陆 欧 亚 史 ， 
才能 真正 把 握 之 。 

内 陆 欧 亚 历 史 文化 研究 既 伐 有 学 术 趣 味 , 也 是 加 深 睦邻 关系 ,为 改革 
开放 和 建设 有 中 国 特色 的 社会 主义 创造 有 利 周边 环境 的 需要 ， 因 而 亦 具 
有 重要 的 现实 政治 意义 。 由 此 可 见 , 我 国 深入 开展 内 陆 欧 亚 历 史 文 化 的 研 
4%х%%. 

为 了 联合 全 国内 陆 欧 亚 学 的 研究 力量 ， 更 好 地 建设 和 发 展 内 陆 欧 亚 
学 这 一 新 学 科 ,繁荣 社会 主义 文化 ,适应 打造 学 术 精 品 的 战略 要 求 ,在 深 
思 热 虑 和 广泛 征求 意见 后 ,我 们 决定 编辑 出 版 这 套 《 欧 亚 历 史 文化 文库 》。 

本 文库 所 收 大 别 为 三 类 :一 ,研究 专著 ;二 , 译 著 ; 三 ,知识 性 丛书 。 其 
中 ,研究 专著 各 在 收 辑 有 关 诸 课题 的 各 种 研究 成 果 ; 译 著 引 在 介绍 国外 学 
术 界 高 质量 的 研究 专著 ;知识 性 丛书 收 辑 有 关 的 通俗 读物 。 不 言 而 喻 ,这 
三 类 著作 对 于 一 个 学 科 的 发 展 都 是 不 可 或 缺 的 。 

构建 和 发 展 中 国 的 内 陆 欧 亚 学 ,任重道远 。 衷 心 希望 全 国 各 族 学 者 共 
同 努力 ,一 起 推进 内 陆 欧 亚 研究 的 发 展 。 愿 本 文库 有 蓬勃 的 生命 力 ,拥有 
越 来 越 多 的 作者 和 读者 。 

最 后 ,甘肃 省 新 闻 出 版 局 支持 这 一 文库 编辑 出 版 ,确实 需要 眼光 和 魄 


力 ,特此 致敬 、 致 谢 。 
А 


2010 年 6 月 30 日 


前 í 


用 自然 科学 方法 来 研究 东欧 斯 基 泰 时 期 的 有 色 金 属 生产 ,在 科学 
研究 中 至 今 仍 不 多 见 。 不 过 这 些 方 法 可 以 提供 有 价值 的 ,有 时 甚至 出 
人 意料 的 结果 。 其 中 有 色 金 属 器 的 光谱 分 析 法 可 以 使 我 们 重新 认识 
冶金 史 问 题 , 发 现 不 同文 化 地 理 区 域 之 间 的 相互 联系 和 相互 影响 ,了 
解 它们 的 金属 器 之 间 的 相似 和 不 同 ,寻找 金属 器 的 传播 路 线 。 

本 书 借 助 光谱 分 析 法 研究 了 第 夏 伯 河 左 岸 森林 草原 地 带 的 有 色 
金属 器 。 目 前 ,这 片区 域 出 土 了 数量 较 多 的 一 批 年 代为 公元 前 7 £ W 
4 世纪 的 金属 器 ;在 苏 拉 河 流域 和 沃 尔 斯 克拉 河流 域 , 随 蕴 品 丰 富 的 墓 
地 尤为 集中 ,它们 出 土 了 大 量 的 斯 基 泰 时 期 的 有 色 金 属 器 。 

这 项 研究 的 成 果 就 是 建立 了 一 个 有 色 金 属 生产 的 发 展 脉络 ,时 间 
前 后 跨越 将 近 四 百年 ,并 揭示 了 它 的 阶段 发 展 过 程 。 有 色 人 金属 生产 的 
研究 是 极其 复杂 的 。 我 们 看 到 ,由 于 脱离 了 采矿 中 心 和 冶炼 区 域 , 它 受 
到 了 来 自 东 方 (乌拉 尔 一 哈萨克 斯 坦 )、 东 南方 (高 加 索 ) 以 及 西南 方 
( 喀 尔 巴 降 山脉 和 巴尔 干 ) 的 影响 。 因 此 ,本 书 引 用 了 同时 期 不 同 地 区 
的 金属 器 资料 ,以 保证 结论 具有 足够 的 可 信 度 。 

为 了 进行 本 项 研究 ,作者 广泛 收集 了 样品 ,其 中 包括 国家 历史 博 
物 馆 、 爱 米 塔 什 国家 博物 馆 、 基 辅 历史 博物 馆 和 波 尔 塔 瓦 历史 民俗 博 
物 馆 的 藏品 。 在 收集 资料 过 程 中 ,一 些 同 事 给 本 书 作者 提供 了 大 量 帮 
助 。 他 们 是 M. H. МЖЖ Н. А. ЖЕЉУ JI. K. 加 拉 宁 娜 、 
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H. И. 罗曼 纽 克 。 

在 本 书写 作 和 准备 出 版 的 过 程 中 ,A. И. 梅 柳 科 娃 和 B. r. 彼得 
连 科 提 供 了 宝贵 的 建议 ,提出 了 一 系列 有 益 的 批评 性 意见 。 借 此 机 会 
向 他 们 表示 我 最 诚挚 的 谢意 。 

特别 想 感谢 我 的 导师 E. H. 契 尔 内 赫 , 他 不 仅 教会 我 新 的 研究 金 
属 的 方法 ,而 且 总 是 慷慨 地 与 我 分 享 他 的 知识 和 想法 。 


作者 
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1 研究 史 


乌克兰 森林 草原 地 带 的 斯 基 泰 时 期 遗址 最 为 完整 地 反映 了 斯 基 
泰 时 期 的 物质 文化 。 有 关 研 究 见 于 各 种 专著 和 学 术 论 文 。 对 本 书 而 
言 , 最 让 人 感 兴趣 的 莫 过 于 有 关 第 聂 伯 河 左岸 森林 草原 地 带 遗 址 的 研 
究 著作 。 其 中 我 们 应 该 提 到 В. А. 伊 林 斯 卡 娅 所 做 的 关于 苏 拉 河 流 
域 遗 址 的 研究 ,T. Т. 科 夫 帕 年 科 和 Б. А. 什 拉 姆 科 所 做 的 关于 沃 尔 
斯 科 拉 河流 域 遗 址 的 研究 。 这 些 斯 基 泰 研究 学 者 描述 和 探讨 了 斯 基 
泰 社会 的 物质 文化 、 社 会 关系 和 社会 制度 ,与 周 邻 文化 的 相互 关系 , 复 
原 了 斯 基 泰 人 鲜 活 的 历史 和 生活 。 他 们 也 投入 了 不 少 精力 关注 斯 基 
泰 时 期 的 经 济 活动 的 各 个 方面 。 一 些 大 型 专著 和 论文 或 多 或 少 谈 到 
了 斯 基 泰 时 期 的 有 色 金 属 生产 。I. T. 科 夫 帕 年 科 ''! 在 他 的 书 中 简短 
地 描述 了 金属 生产 ;B. А. 伊 林 斯 卡 娅 ?1 在 她 的 综合 性 著作 中 并 没有 
分 出 专门 的 一 章 ,只 是 提 到 了 这 个 问题 。 更 为 详细 的 关于 斯 基 泰 金属 
生产 的 论述 见于 Б. Н. 格拉 科 夫 的 一 些 论文 ,以 及 专著 《卡门 斯 科 耶 
城址 》 和 《斯 基 泰 人 兴 31。B5. А. 什 拉 姆 科 在 许多 成 果 中 专门 讨论 了 有 
关 斯 基 泰 时 期 的 东欧 森林 草原 部 落 的 青铜 制造 作坊 的 组 织 和 青铜 制 
造 技术 “1 。 上 述 著 作 的 主要 缺点 表现 为 资料 的 不 连贯 性 和 分 析 数 据 
的 不 足 ,往往 在 资料 和 数据 不 充分 的 基础 上 就 得 出 重要 结论 。 个 别 文 
章 发 表 了 少量 的 箭头 、 装 饰品 ` 镜 和 马 岁 饰 的 成 分 分 析 ,但 是 因为 缺乏 
完整 的 资料 和 光谱 分 析 数 据 表 ,很 难 划 分 人 工 合金 组 ,作者 也 很 难 划 


(1 ЈКовпаненко Г Т,1967. 

(2 ) Ильинская В А ‚1968. 

(3 )Граков Б Н,1930 ; Граков Б Н,1948 ; Граков Б Н,1954 ; Граков Б Н,1971. 

(4 ЈШрамко Б А ,1965 ; Шрамко Б А,1970; Шрамко Б А,1971; Шрамко Б А,1973. 
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定 杂 质 成 分 的 范围 。 他 们 指出 , 锡 、 铅 、 锌 是 铜 合金 的 主要 成 分 :1 ,但 
是 近年 来 对 铁器 时 代 早 期 和 全 盛 时 期 的 有 色 金 属 的 研究 表明 , 锌 作为 
合金 成 分 并 没有 出 现在 斯 基 泰 时 期 。 锌 合金 的 大 量 出 现 是 在 公元 后 
的 几 个 世纪 以 后 1。 同样 不 太 可 靠 的 结论 是 Б. А. 什 拉 姆 科 提 出 的 
合金 中 人 工 添 加 锡 的 含量 必须 在 10% 以 上 3) ;不 过 他 的 其 他 著作 把 锡 
含量 在 2% ~8% 之 间 的 器 物 也 算 作 合金 4;。 争 议 最 大 的 是 他 的 “ 别 
利 斯 克 城 址 的 工匠 在 当地 开采 有 色 金 属 ” 的 结论 5)。 对 于 这 样 的 结论 
结果 ,至 今 为 止 不 仅 没 有 什么 金属 分 析 数 据 ,而 且 没 有 考古 资料 可 以 
确证 。B. А. 什 拉 姆 科 对 部 分 有 色 金 属 器 物 (例如 马 颖 部 件 ) 的 光谱 
分 析 是 一 次 重要 的 尝试 ,但 是 由 于 一 些 令 人 遗憾 的 错误 ,他 得 出 的 结 
论 并 没有 多 大 价值 。 比 方 说 ,在 谈 到 公元 前 6 世纪 的 新 技术 时 ,他 把 公 
元 前 5 世纪 甚至 是 公元 前 4 至 前 3 世纪 墓葬 ( 沃 尔 科 夫 齐 1 Реж, Ше 
夫 卡 414 号 幕 ) 出 土 的 器 物 也 归 人 其 中 。BE. А. 什 拉 姆 科 根 据 金 属 工 
艺 来 研究 金属 器 的 来 源 问题 所 得 的 结论 既 不 清楚 ,也 不 能 令 人 信服 。 
他 认为 金属 器 是 从 古典 城市 的 作坊 进口 过 来 的 ;他 还 认为 “斯 基 泰 部 
落 所 用 的 金属 器 大 部 分 出 自 森 林 草 原 地 带 的 工匠 之 手 ”5)。 

关于 古典 城市 与 森林 草原 部 落 之 间 的 贸易 和 影响 问题 ,C. И. Е 
ШАК 7 В. М. МРЕЖИ КИ 8 Б. H. 格拉 科 夫 9) 在 他 们 的 著 
作 中 已 经 屡次 探讨 过 了 。 

近年 来 最 重要 的 成 果 要 数 H. А. МИ ГОО ШИ 


(1 )Граков Б Н,1930,79 М ; Граков Б Н, 1948; Граков Б Н,1954,115 М; Шрамко БА, 
1965 ,319 .324 11 ; Шрамко БА ,1965 ,20 М ; Шрамко БА ‚1971,97 - 99 Я ; Шрамко БА ,1973, 
102 й. 

(2 )Барцева Т Б, Вознесенская Г. А. ‚Черных Е Н,1972,56 - 59 й. 
Шрамко Б А,1971,97 - 98 М. 

Шрамко Б А,1965,21 М. 

Шрамко Б А,1971,99 М; Шрамко Б А,1973,100,101 м. 
Шрамко Б А,1971,99 页 ,脚注 63. 

Капошина С И,1956. 

)Скуднова В М,1962. 

Граков Б Н,1947. 

0)Онайко H А,196ба, 4 7; Онайко H А ,1970 ,图 16,18. 
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物 的 特点 ,确定 了 城市 金属 雕塑 者 之 手 , 由 此 绘制 出 城市 金属 器 进 和 人 
第 县 伯 河 流域 的 路 线 图 (在 这 里 我 们 感 兴趣 的 是 有 色 金 属 )。 
H. A. 奥 奈 科 承 认 ,属于 武器 、 马 具 、 鲁 简单 铜 镜 和 装饰 品 的 大 部 分 
器 物 都 是 斯 基 泰 人 在 当地 生产 的 ,但 是 制作 精巧 的 大 部 分 器 物 ,她 认 
为 是 博 斯 普尔 周围 的 作坊 生产 的 。 以 目前 的 知识 水 平 ,在 没有 科学 
分 析 数 据 的 情况 下 ,来 讨论 城市 中 心 的 金属 生产 ,并 得 出 博 斯 普尔 的 
作坊 主导 了 大 多 数 浮 雕 艺术 品 的 生产 这 样 的 结论 , 听 起 来 证 据 并 不 
充分 。 

А. И. 什 库 尔 科 研究 了 森林 草原 地 带 斯 基 泰 人 的 动物 风格 青铜 
器 ,又 研究 了 一 些 器 物 在 艺术 表现 手法 上 的 区 别 。 根 据 它 们 的 地 域 分 
布 ,他 提出 了 两 个 独立 的 生产 中 心 :一 个 是 第 聂 伯 河 的 森林 草原 地 带 ; 
男 一 个 是 顿 河中 游 的 地 方 性 变 体 *，。 对 于 作者 的 主要 观点 我 没有 异 
议 , 只 想 指 出 ;A. H. 什 库 尔 科 认为 繁 丝 的 杆 头 饰 和 象征 权力 的 佐 是 在 
苏 拉 河 流域 生产 的 ,但 是 光谱 分 析 的 结果 表明 这 一 结论 是 不 正确 的 ， 
至 少 一 些 早期 器 物 不 是 3)。 斯 基 泰 时 期 的 一 种 独特 的 动物 纹 泡 ,其 中 
“动物 低 着 头 , 好 像 在 吻 前 蹄 ”,A. И. 什 库 尔 科 说 它们 是 当地 生产 的 ， 
这 个 结论 也 太仓 促 。 现 在 没有 对 有 色 金 属 的 专门 研究 ,而 只 依靠 器 物 
的 风格 特征 来 讨论 生产 中 心 已 经 不 行 了 。 在 这 方面 A. И. КАР 
是 对 的 ,他 讽刺 B. А. 伊 林 斯 卡 娅 说 “并 没有 什么 实质 的 证 据说 明 
“ 苏 拉 河 流域 冢 募 出 土 的 所 有 具有 高 度 艺 术 性 的 青铜 马 具 都 产 于 博 斯 
WAR IC), 

进入 铁器 时 代 以 后 , 铜 及 其 合金 退 居 第 二 位 。 不 过 在 东欧 大 部 分 
地 区 ,尽管 有 色 金 属 治 炼 和 加 工 经 历 了 重要 变化 ,但 是 它们 在 古代 社 
会 的 生活 和 经 济 中 继续 扮演 着 重要 的 角色 。 

20 世纪 60 年 代 以 来 ,利用 光谱 分 析 数 据 来 研究 有 色 金 属 开展 得 


Съ ) 指 的 是 盘 形 镜 、 带 里 曲 野兽 的 泡 、 来 自 加 夫 里 洛 夫 卡 等 地 的 镜 柄 ;Ozajtko Н А, 1966, 
171,172 1. 

(2 ЈШкурко А И,1969;Шкурко А И,1975; Шкурко А И ‚1976. 

(3 ЈШкурко А И,1976,92 |98 页 . 

(4 )Шкурко А И,1976,98 Я ; Ильинская В А,1968,120 м. 
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如 火 如 禁 。 其 中 E. H. ЖЖ, С. H. 科 列 涅 夫 斯 基 ?) 对 早期 
金属 时 代 研 究 做 了 很 多 工作 。 对 于 铁器 时 代金 属 器 的 研究 也 已 经 开 
始 '3)。 但 是 对 于 斯 基 泰 人 和 他 们 的 邻居 一 一 乌克兰 森林 草原 部 
落 一 一 的 有 色 金 属 冶 炼 和 加 工 , 到 现在 还 没有 人 做 过 研究 。 需 提请 读 
者 注意 的 是 ,本 书 尝试 以 光谱 分 析 法 为 基础 来 研究 斯 基 泰 时 期 的 有 色 
金属 ,这 样 可 以 更 为 清晰 地 揭示 生活 在 第 聂 伯 河 左岸 森林 草原 地 带 的 
部 落 所 从 事 的 经 济 活动 。 


1.1 第 聂 伯 河 左岸 有 色 金 属 器 的 特征 和 收集 


出 土 有 色 金 属 器 最 集中 的 ,包含 有 不 同 阶段 的 ,是 分 布 在 苏 拉 河 
流域 和 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 的 武士 墓地 。 它 们 将 是 本 书 研 究 的 主要 基 
础 。 还 有 一 些 样品 作为 分 析 的 补充 资料 ,它们 分 别 来 自 第 聂 伯 河 台地 
的 森林 草原 地 带 , 即 原 罗 缅 县 \ 波 尔 塔 夫 辛 纳 , 以 及 B. А. 什 拉 姆 科 在 
别 利 斯 区 城 址 的 发 掘 品 。 经 统计 ,分析 样品 共有 604 fF ,其 中 220 件 来 
自 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 的 遗址 ,384 件 来 自 苏 拉 河 流域 的 墓 芋 和 采集 品 
(81-1), 

金属 器 的 种 类 分 布 很 不 均匀 ,根源 在 于 各 个 区 域 出 土 的 有 色 金 属 
器 的 种 类 不 均匀 。 例 如 , 苏 拉 河 流域 公元 前 6 至 前 4 世纪 的 器 物 有 马 
芍 、 祭 礼 用 刀 、 杆 头 \ 权 杖 .防护 盔 甲 箭 头 、 镜 、 独 艺术 造型 容器 以 及 装 
饰品 一 一 耳环 别针、 手镯 ; 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 的 遗址 中 通常 只 出 土 箭 
头 、 各 种 装饰 品 、 鲁 及 其 残片 。 偶 尔 会 遇 到 镜 ( 锡 合金 ) Н, %, ен 
有 发 现 和 祭礼 用 刀 和 权 杖 。 

本 书 所 分 析 的 两 个 区 域 的 金属 器 的 时 间 分 布 也 不 均衡 ( 表 1-1)。 

对 两 个 区 域 的 比较 研究 结果 来 说 ， 数 量 最 多 的 时 间 段 要 数 早期 的 


(1 )Черных Е Н,1966;Черных Е Н,1970;Черных Е Н,1976. 

(2 )Кореневский С Н,1975. 

(3 )Черных Е Н, Барцева Т Б, 1969; Барцева Т Б, Вознесенкая Г А, Черных Е Н,1972; 
Барцева Т Б,1974; Кузьминых С В,1977 ; Кореневский С Н,1977; Кузнецова Э Ф,1976. 
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表 1-1 苏 拉 河流 域 一 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 金属 器 在 不 同时 期 的 分 布 情 况 
年 代 苏 拉 河流 域 | 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 


公元 前 7 世纪 与 公元 前 6 世纪 之 交 == 


公元 前 6 世纪 ,公元 前 6 世纪 与 ик 


181 


公元 前 4 一 前 3 世纪 78 


总 计 384 


公元 前 6 至 前 5 世纪 和 晚期 的 公元 前 4 至 前 3 世纪 。 公 元 前 5 至 前 4 
世纪 遗址 出 土 的 器 物 在 苏 拉 河 流域 数量 最 多 。 我 们 收集 的 所 有 金属 
髓 样品 用 考古 研究 中 常用 的 数学 统计 方法 进行 了 处 理 ']。 统 计 结 果 
与 其 他 地 区 的 同时 期 遗物 的 数据 进行 了 比较 。 为 达 此 目的 ,我 们 收集 
了 南 乌拉 尔 ( 奥 伦 堡 ) 和 哈萨克 斯 坦 西 北 的 索 罗 马 特 一 塞 克文 化 的 遗 
址 (公元 前 7 至 前 5 世纪 ) 的 出 土 资料 。 除 了 这 些 ,我 们 还 引用 了 其 他 
地 区 斯 基 泰 时 期 有 色 金 属 的 研究 结果 ,这 些 地 区 是 中 亚 的 乌 兰 固 木 地 
ХЕ (В. В. ЖАНА С. Н. 科 列 涅 夫 斯 基 收集 ) 、 库 班 河 北岸 
和 斯 塔 夫 罗 波 尔 的 墓地 (红旗 农庄 附近 ,B. Г. 彼得 连 科 发 气 )?]1。 来 
自 第 县 伯 河 右岸 森林 草原 地 带 和 草原 地 带 的 斯 基 泰 时 期 的 金属 器 数 
量 不 多 。 因 此 ,本 书 总 计 使 用 了 1500 多 个 分 析 数 据 , 在 此 基础 上 形成 
了 本 书 的 主要 结论 。 


1.2 本 书 的 研究 方法 和 结构 


本 书 利用 的 丰富 资料 ,使 我 们 得 以 提出 并 解决 了 一 系列 问题 。 其 
中 比较 重要 的 有 :(1) 第 聂 伯 河 左岸 森林 草原 地 带 的 有 色 人 金属 加 工 的 


(1 )Черных Е Н,1966 ; Черных Е H,1970; Черных Е Н,1976. Барцева Т Б, Вознесенская Г 
А ‚Черных Е Н,1972. 
(2 )Барцева Т Б,1974а; ИА АН CCCPI 光谱 分 析 研 究 室 资料 . 
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基本 特征 ;(2) 它 的 位 置 与 同时 期 其 他 区 域 的 产品 的 关系 一 一 共同 和 
差异 之 处 ;(3) 和 森林 草原 地 带 有 色 金 属 加 工 的 阶段 性 发 展 进程 。 对 第 
聂 伯 河 左岸 森林 草原 地 带 的 器 物 我 们 是 分 种 类 研究 的 ,各 类 器 物 按照 
不 同时 期 分 别 予 以 分 析 。 然 后 我 们 根据 时 代 特 征 将 器 物 汇总 起 来 ,这 样 
我 们 就 可 以 描绘 出 这 一 区 域 所 有 人 金属 加 工 生产 的 阶段 性 发 展 过 程 。 苏 
拉 河 流域 的 器 物 群 是 分 “器 类 一 化 学 冶金 组 "来 研究 的 ,这 样 我 们 就 可 以 
分 组 ,一 方面 根据 它们 的 形态 特征 , 男 一 方面 反映 它们 的 化 学 冶金 特征 。 

在 本 书 的 主要 内 容 之 前 是 简短 (资料 性 ) 的 一 部 分 ,考察 了 前 斯 基 
泰 时 期 的 有 色 金 属 器 。 这 一 部 分 之 所 以 不 可 或 缺 , 是 因为 它们 的 过 湾 
性 质 ; 它 们 既 延 续 了 青铜 时 代 晚 期 的 金属 生产 ,又 预示 着 一 个 古代 社 
会 发 展 的 新 阶段 一 一 也 就 是 铁器 时 代 一 一 的 到 来 。 


нж p (P а: =? нш 25 
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2 前 斯 基 泰 时 期 的 金属 


2.1 器 物 综述 和 简明 特征 


随 着 铁器 时 代 的 来 临 , 铜 及 其 合金 产品 的 生产 技术 发 生 了 很 大 的 
变化 。 有 色 金 属 器 数量 减少 ,同时 使 用 的 材料 改变 。 主 要 的 工具 和 武 
器 开始 用 铁 银 造 ,青铜 则 继续 用 于 制造 马 岁 部 件 .装饰 品 ВК Вет ЖК 
礼 用 权 杖 和 箭头 。 

在 第 聂 伯 河 左岸 森林 草原 地 带 ,目前 还 没有 发 现 前 斯 基 泰 时 期 的 
过 渡 性 遗址 ,这 样 我 们 就 无 法 讨论 这 片区 域内 斯 基 泰 时 期 文化 形成 的 
本 地 来 源 问 题 。. 1 这样 我 们 就 很 难说 清楚 斯 基 泰 时 期 有 色 金 属 加 工 
的 可 能 发 源 地 ,也 就 无 从 比较 该 地 区 前 斯 基 泰 时 期 和 斯 基 泰 时 期 的 生 
产 情况 。 我 们 所 掌握 的 前 斯 基 泰 金属 基本 上 来 自 第 县 伯 河 右岸 的 森 
Жан ЈЕО А (А. ЗЕН ЕКЕ М +. 
格 里 申 齐 . 卡 涅 夫 周围 和 卡 涅 夫 县 )、 第 聂 伯 河 中 游 地 区 ( 康 斯 坦 丁 诺 
夫 卡 、 基 辅 的 偶然 采集 品 、 苞 洛 维基 诺 、 奥 西 尼 日 基 ) 以 及 第 聂 伯 河流 
域 和 北 顿 涅 茨 的 草原 地 带 ( 卡 梅 舍 瓦 哈 高 幕 ,图 2-1-1.2-1-2.2 
-1-3. 2-1-4.2-2)。 我 们 所 分 析 的 样品 中 ,出 自 第 聂 伯 河 左岸 森 
林 草 原 地 带 的 只 有 布 坚 基 出 土 的 一 批 金属 器 (图 2 -1-1:1 一 5; 图 2 – 
1 -2:1、2、4、6)。 经 过 光谱 分 析 的 器 物 有 马 终 配件 、 泡 、 扣 饰 、 手 锣 、 别 
针 、 箭 头 、 短 剑 和 复合 金属 剑 柄 ,还 有 兽 形 柄 桶 形容 器 。 这 些 器 物 使 我 
们 得 以 了 解 乌克兰 境内 前 斯 基 泰 时 期 的 有 色 金 属 加 工 情况 。 


(1 ЈТереножкин А Н,1961;Тереножкин А Н,1976; Ильинская В А ,1968; Ильинская В А, 
1975. 


1—5. Ж © %;6—8. 卡 梅 会 瓦 哈 ;9. 亚 布 卢 诺 夫 卡 ;10. 维 索 卡 亚 英吉 拉 ;11. 第 
ЕЯ 
图 2-1-1 前 斯 基 泰 时 期 金属 器 来 源 汇编 图 


жене чем ЕНЕМЕЮЗНОНИЯ 


1.2.4.6. Ж&Ж;3. + Ж@ К,%;5. 切 尔 卡 斯 州 ;7、9. НИ; 8. ЯЖ; 10. 扎 
列 夫 基 3;11. 康 斯 坦 丁 诺 夫 卡 ,375 5 Ж 
2-1-2 前 斯 基 泰 时 期 金属 器 来 源 汇编 图 


ЧЕКОВ УСО Зе УА 


1.3. 扎 列 夫 基 ;2、5. 卡 涅 夫 斯 基 县 ;4. Ж&% Яй #;6—9 14. % # 46 
КО 奥 西 特 尼 亚 日 卡 ;11 一 13. 维 索 卡 亚 英 吉 拉 ;15. 布 杰 什 特 
图 2-1-3 前 斯 基 泰 时 期 金属 器 来 源 汇编 图 
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1.2. 扎 列 夫 基 ;3、16、18. 维 索 卡 亚 莫 吉 拉 ;4. 扎 库 京 齐 ;5. 卡 涅 夫 斯 基 县 ;6. 格 
里 申 齐 ; 7—11.13—15.17. ФЕВИ ФН Е ;12. ЖЕЖ 
图 2-1-4 前 斯 基 泰 时 期 金属 器 来 源 汇编 图 


8 4 


1,2. 扎 博 京 ;3. 康 斯 坦 丁 诺 夫 卡 ,XV 号 冢 ;4. 扎 列 夫 基 ;5. X 5 t D k ib; 
6. 索 菲 耶 夫 卡 ;7. 第 破 伯 河中 游 地 区 ;8. 基辅 
42-2 前 斯 基 泰 时 期 金属 器 来 源 汇编 图 


2.2 铜 和 青铜 的 主要 类 型 


前 斯 基 泰 时 期 金属 的 光谱 分 析 数 据 显 示 了 若干 不 同 的 冶炼 和 原 
ЖЕН т ЈА ЕУ ил и си и и и: и 
含量 的 频率 直方 图 上 的 多 峰 和 不 对 称 特征 上 (图 2 -3)。 锡 和 铅 的 含 
量 之 间 有 着 稳定 的 共存 关系 ,在 高 峰值 区 域 ( 百 分 之 几 ) 表 现 得 尤为 明 
显 ,无 论 是 这 两 种 元 素 之 间 的 组 合 ,还 是 与 其 他 元 素 ( 镜 一 砷 型 ) 的 组 
合 。 它 们 形成 了 以 铜 为 基体 的 多 元 素 人 工 合金 ,被 古代 工匠 加 工 成 铀 


( 1) 苏联 科学 院 考 古 研究 所 光谱 分 析 研 究 室 资料 . 
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卡拉 苏 克 文化 (ТЕ) 铜 器 中 杂质 元 素 含量 的 频率 直方 图 


а: тупа: На: НИНА А АЊА 
金 。 偶 尔 可 以 见 到 很 少 添加 其 他 元 素 的 纯 铜 器 牧 1] 。 

本 书 所 研究 的 前 斯 基 泰 时 期 的 金属 器 ,其 合金 类 型 所 占 比重 如 下 
(图 2 -4)。 比 重 相当 的 合金 是 锡 青铜 和 锡 砷 青铜 (达到 27%), КЕ 
们 低 很 多 的 是 砷 青铜 ( 占 14% ) 、 锡 铅 砷 青铜 (14% ) 、 锡 铅 青铜 (10% ) 
和 纯 铜 (9% )。 复 杂 的 铜 锡 镜 三 元 合金 (3% ) 数 量 极 少 , 虽 然 在 我 们 分 


数量 
| 


西伯 利 亚 


2-4 乌克兰 (前 斯 基 泰 时 期 ) 、 西 伯 利 亚 ( 卡 拉 苏 克 时 期 ) 、 北 高 加 索 和 
库 班 河北 岸 ( 原 苗 特 人 时 期 ) 金 属 器 物 中 铜 合 金 类 型 分 布 特征 比较 图 


[ 1) 各 种 合金 的 特征 : 纯 铜 , 所 有 其 他 元 素 的 含量 和 <0.3% ; 铜 锡 合金 ,其 中 锡 的 含量 二 0. 
5% ,所 有 其 他 元 素 的 含量 和 <0.3% ; 铜 锡 铅 合金 ,其 中 锡 的 含量 =0.5% , 铅 的 含量 =0.5% , 锡 
的 含量 => 铅 的 含量 ; 铜 锡 砷 合金 ,其 中 锡 的 含量 >0.5% , 砷 的 含量 =0.5% , 锡 的 含量 = 砷 的 含 
量 ; 铜 锡 铅 砷 合金 ,其 中 锡 、 铅 、 砷 的 含量 =>0.5% , 锡 的 含量 = 铅 的 含量 和 砷 的 含量 ; 铜 砷 合金 ,其 
中 砷 的 含量 >0.5% ,所 有 其 他 元 素 的 含量 和 <0.3% ; 铜 锡 铅 合金 ,其 中 锡 的 含量 >=0.5% , 铅 的 
ЖЕШ >1% , 铅 的 含量 = 锡 的 含量 . 


тн Pt q Ep (P аэ ЖИЕН 


S @ Ən 4 ў ўе у шу ди 


тла тка (А2 АЛ) 的 情况 十 分 普遍 。 不 同 
种 类 的 器 物 所 用 的 合金 类 型 差异 也 相当 显著 。 最 小 的 一 组 器 物 群 来 
自 黑 森 林 文 化 ,其 中 有 罕 单 耳 和 从 、 带 复杂 纹饰 的 宽 体 手镯 ,还 有 出 自 卡 
ЊЕ И ЈОНИ. ЕВА. И. 捷 列 诺 日 金 的 分 类 ,它们 属于 黑山 
阶段 ' 1。 这 些 器 物 中 突出 的 合金 类 型 是 砷 青铜 , 占 到 一 半 (50% ) ,其 
次 是 锡 砷 青铜 ( 占 36% ) , 钢 锡 合金 和 纯 铜 仅 占 7% 。 唯 一 一 件 由 锡 青 
铜 制造 的 器 物 是 卡 梅 舍 瓦 哈 出 土 的 带 有 帽 形 突起 的 大 马 镰 (图 2 -1- 
2:3, №17. 267) ,这 件 器 物 的 另 一 个 特点 是 镍 和 外 的 含量 较 高 (分 别 为 
0.9% 和 0.06% ) 。 马 镰 本 身 是 由 砷 青铜 制造 的 ,但 是 含有 很 高 的 微量 
9. (0. 6% .0.8% ‚0.5% ) 。 这 些 含量 实际 上 符合 这 些 元 
素 在 铜 合金 中 的 人 工 添 加 范围 (Nol17. 266). Z: 88 & Ж КНУ 
(0.2% ) ,尤其 是 销 (0.003% ) 。 出 现 这 种 情况 的 原因 可 能 是 马 镰 的 帽 
和 体 来 自 不 同 的 冶金 中 心 ,出 自 不 同 的 工匠 之 手 ,然后 它们 被 人 接 到 
一 起 。 黑 森林 文化 中 常见 的 移 、 刀 、 马 镰 和 马 嚼 (图 2-1-1:7.8; 图 2 
-1-4:9,10; Я4-6-2:1, №16. 400; №17. 268 „17. 269; №19. 606— 
19.608 ) 全 由 砷 青铜 制造 。 材 质 较 多 的 是 带 有 各 种 纹饰 的 宽 体 手镯 , 
它们 在 黑 森 林 文 化 以 外 没有 出 现 过 。 它 们 多 由 锡 砷 青铜 制造 
(№19. 600 „19. 603) ,但 是 砷 青铜 (No19. 599、19. 602) 和 一 般 的 纯 铜 
( №19. 601, Я2-1-3:2 5; 2-1-4:5 6) ЖИ. ЖИКЕ 
斯 克 时 期 的 马 岁 部件 和 箭头 的 合金 组 合 有 所 不 同 (根据 A. И. 捷 列 诺 
日 金 的 资料 ) 。 这 些 器 物 出 现 最 多 的 地 点 是 波 尔 塔 夫 希 纳 河 的 布 坚 基 
НОВ 2-1-1:1-5; Щ2-1-2:1,2,4,6; №20. 581—20. 598, 
20. 730—20. 738) ,还 有 第 聂 伯 河 森 林 草 原 区 域 (图 2-1-1:9、11; 图 2 
-1-2:7,9,11; №. 17.207--17.208; №19. 583—19. 584; №19. 594, 
19.595 、19.610、19.637)。 现 在 数量 居 第 一 位 的 是 锡 青 铜 ( 占 37%), 
锡 砷 青铜 略 少 ( 占 31% ) 。 砷 青铜 的 比例 降 至 17% , 纯 铜 仅 为 9% 。 出 
现 了 几 种 新 型 合金 ,为 早期 所 不 见 ,不 过 比例 也 不 高 ( 占 3% ) 。 它 们 是 


(1 )Тереножкин А И,1976. 


锡 铅 青铜 和 锡 铅 砷 青铜 。 正 如 考古 文献 已 经 指出 的 2 , 布 坚 基 的 合金 
组 成 与 北 高 加 索 的 原 苗 特 遗 址 的 金属 器 相近 ,那里 大 概 是 它们 的 发 源 
地 。 但 是 我 们 比较 了 库 班 河流 域 和 第 聂 伯 河 流域 新 切 尔 卡 斯 克 时 期 
的 遗址 出 土 的 金属 器 之 后 ,发 现 它 们 的 化 学 冶金 特征 并 不 完全 对 应 。 
乌克兰 的 金属 器 的 独特 之 处 在 于 锡 青铜 的 含量 更 高 , 库 班 河流 域 金属 
器 中 比例 很 高 的 砷 青铜 和 砷 锡 青铜 的 比例 在 这 里 有 所 降低 ?1 。 库 班 
河流 域 的 金属 器 中 不 见 添 加 铅 的 合金 以 及 纯 铀 (图 2 -5)。 这 样 的 矛 
盾 让 我 们 不 得 不 怀疑 类 型 接近 的 马 芍 部 件 是 否 为 一 个 冶金 中 心 生产 。 
从 一 定 的 风格 相似 程度 来 看 ,很 有 可 能 草原 地 带 发 源 的 金属 加 工 技 
术 , 到 黑 森 林 文 化 的 最 后 阶段 时 ,在 我 们 比较 的 各 个 地 区 萌发 出 自己 
МЕЛЕР ;他 们 形成 了 自己 的 技术 传统 ,拥有 一 定 的 销售 范围 。 
上 面 指出 的 两 个 时 期 金属 器 的 化 学 冶金 方面 的 区 别 , 既 反 映 了 时 间 上 
的 变化 ,也 反映 了 黑海 北岸 古代 居民 与 周围 世界 的 联系 和 相互 作用 的 
全 方位 的 变化 。 与 高 加 索 生 产 中 心 有 关 系 的 通常 是 薄 壁 桶 形容 器 ,把 
手 为 兽 形 , 头 部 为 带 耳 兽 头 。 我 们 分 析 了 两 件 容器 (4 个 分 析 点 ) :一 件 
来 自 扎 波 金 村 ;一 件 来 自 康 斯 坦 丁 诺 夫 卡 ( 图 2 -2:1、2,N19.727、 
19.760.19.761) 。 关 于 高 加 索 容 器 的 成 分 ,只 有 E. И. и 
出 了 一 些 零星 的 资料 1 ,使 得 我 们 无 法 进行 任何 类 似 的 比较 。 扎 波 金 
的 容器 由 含有 少量 砷 的 纯 铜 制造 ( 砷 的 含量 由 0.2% 到 0.6% ) , 康 斯 
坦 丁 诺 夫 卡 的 容器 由 低 锡 青铜 制造 , 锡 的 含量 不 高 于 2.0% 。 

我 们 需要 特别 注意 在 扎 列 夫 卡 村 偶然 发 现 的 青铜 容器 窖藏 。 这 
里 出 土 各 种 不 同 用 途 的 器 物 : 马 具 、 金 属 锭 、 各 种 造型 的 垂 饰 、 串 珠 、 手 
镯 和 器 壁 最 薄 的 钵 (图 2-1-2:10; 图 2-1-3:1.3; 图 2-1-4:2; 图 
2 –2:4 1019. 609—19. 621) 。 这 批 窘 藏 器 物 的 多 样 性 也 反映 在 它们 
的 化 学 冶金 组 成 上 。 其 中 不 少 器 物 (13 件 中 的 5 件 ) 是 由 高 锡 青 铀 


(1 )Ковпаненко Г Т,1962 ; Граков Б Н,1971 ; Граков Б Н,1977. 
(2 )Барцева Т Б,1974а, рис. 15. 

(3 ЈГраков Б Н,1977 ‚рис. 179. 

(4 )Крупнов Е И,1952. 
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82-5 库 班 河北 岸 由 青铜 时 代 向 铁器 时 代 过 渡 阶 段 的 


铜 器 中 杂质 含量 的 频率 直方 图 


(No19.609 ,19. 616 .19. 618—19. 620) 和 锡 镜 青铜 (No19. 613 ‚19. 614) 
制造 的 。 我 们 发 现 了 两 种 复杂 组 成 的 合金 :一 种 里 面 添 加 了 铅 
(No19.615 19.617) ; 另 一 种 是 砷 青铜 (No19.610 .19.611) 。 我 们 不 能 
不 说 一 些 器 物 ,特别 是 由 添加 了 铅 的 合金 制造 的 ,还 含有 较 高 的 ( 百 分 
之 零点 零 几 到 百 分 之 零 点 几 ) м. ПЕНИЯ, ЕЕ ӘЖ 
齐 的 一 件 刻 划 纹 饰 的 青铜 辟 钢 的 化 学 冶金 成 分 非常 特别 (图 2 -1 -3; 
4;No19.605)。 它 由 高 锡 青铜 制造 ,同时 含有 微量 的 镜 、 高 含量 的 镍 和 
销 。 在 我 们 所 研究 的 前 斯 基 泰 时 期 的 器 物 中 ,这 件 波 德 艾 尔 齐 臂 铀 的 
金属 成 分 是 独一无二 的 。 有 人 认为 这 件 器 物 是 外 高 加 索 工 匠 的 产 
品 '11。 目 前 我 们 的 研究 还 很 难 证 实 这 个 观点 ,因为 还 没有 对 南方 的 金 
属 器 做 过 研究 。 但 是 从 这 件 器 物 独 特 的 铜 料 看 , 它 肯 定 是 外 来 的 。 化 
学 治 金成 分 相当 一 致 的 是 第 聂 伯 河中 游 地 区 几 个 地 点 出 现 的 一 批 马 
Е ЖЖ (E 2-1 -3:6.7; №19. 585—19. 593). 。 经 过 我 们 的 
分 析 ,它们 的 成 分 都 是 复杂 的 铜 锡 铅 合金 ,并 含有 较 高 含量 的 锁 、 久 、 镍 
和 钼 ,表明 有 统一 的 生产 中 心 或 者 出 自 同一 批 工匠 之 手 。 双 金属 短 剑 
的 青铜 柄 的 金属 各 不 相同 。 关 于 第 聂 伯 河中 游 地 区 出 土 的 前 斯 基 泰 
时 期 的 双 金 属 短 剑 ,不 少 论文 都 做 过 论述 ?1 。 我 们 分 析 了 第 聂 伯 河 中 
游 地 区 采集 的 5 件 (9 个 分 析 点 ) (图 2 -2:5 一 8,No19.604 19. 667— 
19.669) 和 草原 地 带 高 墓 5 号 墓 出 土 的 4 件 器 物 ( 图 2 -1-4:3, 
No19.979)。 所 有 的 短 剑 都 是 由 复杂 的 铜 合金 制造 的 ,里 面 添 加 了 砷 、 
锡 和 铅 , 只 是 比例 有 所 不 同 。 这 些 器 物 还 含有 较 多 的 饼 ( 百 分 之 零点 
零 几 ) ,以 及 百 分 之 零点 几 的 镍 和 部 分 钴 。 

其 中 几 件 短 剑 (图 2 -2:5.7.8) ,从 它们 的 形态 特征 和 化 学 冶金 特 
征 来 看 ,与 卡拉 苏 克文 化 的 器 物 最 为 接近 。 那 里 很 有 可 能 是 生产 这 类 
器 物 的 中 心 。 其 他 器 物 ,和 乌克兰 的 器 物 相 比 ,与 北 高 加 索 的 短 剑 的 金 


(1 )Тереножкин А И,1976. 
(2 )Тереножкин А И, 1976; Козенкова В И, 1975 ; Тереножкин А И, 1975 ; Членова H Л, 
1975. 
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属 柄 的 化 学 冶金 特征 接近 [1!) 。 这 些 铜 器 的 化 学 成 分 实际 上 不 含 镁 和 
钴 , 镍 的 含量 也 不 高 于 0.01% 。 它 们 的 主要 合金 一 一 锡 砷 青铜 也 不 添 
加 很 多 的 铝 。 这 样 的 区 别 极 有 可 能 说 明 它 们 产 于 不 同 的 生产 中 心 。 


2.3 前 斯 基 泰 阶段 的 有 色 金 属 加 工 的 起 源 及 其 
与 其 他 地 区 同时 期 生产 中 心 之 间 的 关系 


根据 主要 的 化 学 冶金 特征 ,乌克兰 前 斯 基 泰 阶段 的 金属 器 ,与 库 
班 河北 岸 原 苗 特 遗 址 出 土 的 器 物 不 同 。 在 古代 黑 森 林 文 化 和 黑海 北 
岸 的 早期 游牧 文化 的 金属 器 中 , 锡 青 铜 的 比重 较 高 , 锡 铅 青铜 的 比重 
尤其 高 。 锡 铝 青铜 在 原 苗 特 器 物 中 完全 不 存在 ( 见 图 2 -4)。 

我 们 所 比较 的 材料 中 更 为 本 质 的 区 别 在 于 原料 的 成 分 。 库 班 河 
北岸 的 金属 器 (图 2 -3:6) 含 有 低 浓 度 的 饼 ( 百 分 之 零点 零 零 几 ) 和 银 
( 百 分 之 零点 零 几 )。 而 我 们 所 分 析 的 乌克兰 金属 器 则 普遍 含有 饼 , 平 
均 含 量 为 百 分 之 零 点 零 几 (0.01% - 0. 1% ) ,有 时 候 能 达到 百 分 之 零 
点 几 (0.1% ~0.3% )。 银 的 含量 在 百 分 之 零 点 零 几 到 百 分 之 零 点 几 
范围 内 (0.03% ~0.3% ) ,其 中 银 含量 在 0.1% - 0. 3% 范围 内 的 金属 
器 多 出 银 含量 范围 为 0.03% ~ 0. 10% 的 器 物 许多 。 银 含量 为 百 分 之 
零点 零 零 几 (0.003% -0.01% ) 的 金属 器 实际 上 不 存在 。 库 班 河北 岸 
的 金属 器 中 , 锁 和 砷 的 含量 范围 在 百 分 之 零 点 几 到 百 分 之 几 , 镍 的 含 
量 不 高 于 百 分 之 零 点 几 。 乌 克 兰 的 金属 器 中 镍 的 含量 主要 在 百 分 之 
零点 几 甚 至 到 百 分 之 几 之 间 徘 徊 , 砷 的 含量 往往 很 低 (0.01% -0.3%), 
饥 的 含量 为 百 分 之 零 点 几 到 百 分 之 几 (0.3% ~3% )。 库 班 河流 域 金属 
器 最 主要 的 特点 是 不 含 钴 ,其 含量 不 高 于 0. 001% (最 高 达到 0.003% ) 。 
黑海 沿岸 的 情况 则 不 同 , 销 元 素 的 含量 较 高 ,集中 在 百 分 之 零 点 零 几 
(0.01% ~0.3% )。 两 个 地 区 金属 器 的 比较 结果 表明 ,每 个 地 区 的 金属 
加 工 生产 都 有 自己 的 传统 ,都 是 在 不 同 基础 上 形成 的 。 看 起 来 ,在 前 斯 


(1 ЈБарцева Т Б,1974а,рис. 16 ‚табл. 1. 
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基 秦 阶段 库 班 河流 域 的 工匠 与 黑海 北部 的 铸 工 之 间 联 系 很 弱 而 且 很 少 。 
再 往 前 ( 即 青铜 时 代 晚 期 ) 看 ,乌克兰 的 金属 器 群 与 因 古 尔 一 克拉 斯 诺 马 
шжж 卡尔 达 申 和 扎 瓦 多 沃 一 洛 博 伊 斯 科 沃 生产 中 心 接近 。 众 所 周 
知 ,用 于 制造 工具 和 装饰 品 的 金属 , 铸 工 们 是 从 巴尔 干 一 喀 尔 巴 陡 山 的 
采 冶 中 心 获得 的 1)。 前 斯 基 泰 时 期 的 金属 器 与 因 古 尔 一 克拉 斯 诺 马 亚 
芯 基 \ 扎 瓦 多 沃 一 洛 博 伊 斯 科 沃 和 卡尔 达 申 金属 器 之 间 的 区 别 特 别 体现 
在 锡 、 银 \ 砷 、 镍 ,尤其 是 钴 的 含量 频率 直方 图 上 ,包括 它们 的 最 低 含量 和 
最 高 含量 。 与 西部 冶金 中 心 重合 的 地 方 仅仅 表现 在 匀 的 含量 范围 以 及 
较 高 的 铅 含量 上 面 。 无 论 如 何 , 前 斯 基 泰 时 期 的 金属 加 工 技 术 的 根源 不 
在 前 一 时 期 的 同类 生产 中 心 (卡尔 达 申 和 扎 瓦 多 沃 一 洛 博 伊 斯 科 沃 类 
型 ) 。 但 是 在 西伯 利 亚 米 奴 辛 斯 克 盆 地 出 土 的 金属 器 (卡拉 苏 克 青铜 器 ) 
中 我 们 发 现 了 大 量 与 之 相似 的 金属 成 分 ?1( 图 2 -3)。 各 种 微量 元 素 的 
广泛 存在 在 前 斯 基 泰 时 期 的 乌克兰 金属 器 和 卡拉 苏 克 金属 器 中 都 可 以 
见 到 。 同 时 我 们 不 能 不 提 到 ,它们 之 间 几 乎 所 有 主要 元 素 一 一 包括 馆 、 
银 、 砷 . 镍 、 钼 一 一 的 含量 范围 都 很 接近 。 但 是 它们 存在 相似 性 的 同时 也 
有 一 些 区 别 。 我 们 比较 了 镜 和 砷 的 含量 频率 直方 图 ,特别 是 在 低 含量 区 
位 之 后 ,发 现 二 者 有 根本 的 区 别 。 东 方 的 金属 器 与 乌克兰 金属 器 相 比 ， 
前 者 的 锡 含 量 (0.001% ~0.3% ) 和 铅 含量 (0.001% ~0.1% ) 要 低 很 多 。 

总 之 ,在 比较 了 前 斯 基 泰 阶段 的 有 色 金 属 器 与 其 他 地 区 同时 期 以 
及 更 早 时 期 的 有 色 金 属 器 之 后 ,我 们 发 现 乌克兰 地 区 前 斯 基 泰 时 期 的 
有 色 金 属 加 工业 与 其 他 地 区 的 有 色 金 属 加 工业 没有 太 多 的 相似 性 。 
根据 乌克兰 与 因 古 尔 一 克拉 斯 诺 马 亚 茨 基 和 卡拉 苏 克 金属 器 存在 的 
个 别 相似 特征 ,我 们 可 以 假设 ,这 些 前 斯 基 泰 的 冶金 工匠 们 受到 了 来 
自古 代 东 方 和 西方 最 强大 的 采 冶 中 心 的 一 定 影响 ,似乎 正 处 于 他 们 之 
间 的 “过 渡 地 带 ”。 但 是 这 个 时 期 的 有 色 金 属 加 工 形成 的 根源 还 不 清 
楚 , 还 没有 发 现 它 与 哪 种 过 渡 时 期 的 已 知 文化 完全 对 应 。 


(1 Черных E Н,1976,с. 178 ‚180,188 „192. 
[2 ] 苏 联 科学 院 考古 研究 所 光谱 分 析 研究 室 资 料 . 
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3 ВАН Је ВЈ 
化 学 冶金 特征 (斯 基 泰 时 期 ) 


3.1 铜 和 青铜 的 一 般 分 类 


在 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 一 苏 拉 河 流域 遗址 铜 器 (图 3 - 1,943 -2) 
中 的 主要 特征 元 素 的 含量 频率 直方 图 上 ,我们 可 以 看 到 大 部 分 元 素 
(例如 铅 久 、 银 、 锁 \ 砷 、 镍 、 钻 ) 的 分 布 都 不 对 称 , 并 且 呈 现 多 个 峰值 。 
据 此 我 们 可 以 划分 出 一 些 化 学 和 冶金 组 。 集 中 突出 的 元 素 配 对 表 , 包 
括 锡 一 铅 组 、 铅 一 砷 组 、 银 一 饼 组 、 镜 一 砷 组 — АҢ Ш-Н, ИВ 
好 地 证 明了 这 一 点 。 

锡 一 铅 配对 表 ( 图 3 -3:a) 显 示 了 几 个 冶金 组 。 可 以 明确 划分 出 
三 组 :第 一 组 是 高 含量 的 锡 (0.5% ~ 10% ) 与 低 含量 的 铅 (0.01% ~ 
0.5% ) 的 组 合 ; 第 二 组 是 锡 含量 不 变 , 铝 的 含量 不 同 (1% ~ 10% ) ;第 
三 组 是 锡 的 含量 (0.05% ~0.5% ) 与 铝 的 含量 (0.005% ~0.2% ) 都 较 
低 ,这 一 组 数量 不 多 ,没有 元 素 能 形成 合金 。 

前 面 两 组 是 铁器 时 代 的 常见 配方 。(1) 锡 青铜 , 锡 的 含量 一 定 高 
于 铝 。 人 工 加 入 锡 的 门槛 值 为 0.5% ,而 铝 的 含量 <0.5% 。(2) 锡 铅 
青铜 , 即 第 二 种 配方 ,分 布 于 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 和 苏 拉 河 流域 的 器 物 
群 中 。 其 特点 是 有 时 锡 的 含量 高 于 铅 , 有 时 两 种 元 素 含量 相当 。 人 工 
添加 锡 的 门槛 值 与 锡 青铜 相同 ,而 铝 的 门槛 值 在 0.5% ~ 1% 之 间 , 但 
是 更 接近 于 1% 。 在 极 少数 情况 下 ,特别 是 在 晚期 的 铜 独 中 ,我 们 发 现 
铅 的 含量 大 于 锡 ,而 锡 的 含量 不 高 于 0.3% 。 这 一 数量 不 多 的 人 工 合 
金 组 在 斯 基 泰 时 期 的 金属 加 工 中 不 扮演 主要 角色 。(3)“ 纯 铜 ”" 组 , 数 
量 不 多 。 它 没有 合金 成 分 ,所 有 杂质 元 素 的 含量 和 不 超过 0.5% ,没有 
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苏 拉 河流 域 古代 铜 器 中 杂质 含量 的 频率 直方 图 


3-1 


ie H и (h і: ЯНИ 


Зои 
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图 3-2， 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 古代 铜 器 中 杂质 含量 的 频率 直方 图 


( 公元 前 6 一 前 3 世纪 ) 


达到 有 效 的 界限 (图 3 -3:a)。 
另 一 组 元 素 即 铅 一 砷 、 锡 一 砷 组 配对 表 说 明 ,在 主要 的 合金 组 中 
还 可 以 划分 出 一 个 小 组 ,其 中 锡 \ 砷 ,有 时 候 包括 铅 , 构 成 复杂 的 以 铜 为 
基体 的 锡 一 砷 合金 或 者 锡 一 铅 一 砷 合金 (图 3 -3:6)。 
Sn, % 


ай цев 
10.0 了 


ә S 5 23225 АУ 
© © 
(а) (6) 


0.00035®—77 


= со 
с © 
© © 
© © 


(в) (т) 
a:Sn 一 Pb;6:Sn 一 As;B:Ag 一 Bi;jr:Ag 一 Sb; 
3-3 苏 拉 河 流域 一 沃 尔 斯 科 拉 流域 铜 器 中 一 些 元 素 含 量 之 间 的 相互 关系 
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жіне е де че 


Басо 
о о о 
55 5 5 
газом» 


д: №— Соје; Аз—5ђ ;ж: Ар--РЬ 
续 图 3 -3 苏 拉 河流 域 一 沃 尔 斯 科 拉 流域 铜 器 中 一 些 元 素 含 量 之 间 的 相互 关系 


从 数量 上 看 ,上 述 的 治 金 组 在 第 聂 伯 河 左岸 按时 间 段 划分 出 的 两 
个 区 域 有 所 不 同 ( 表 3 -1)。 
表 3 -1 不 同时 期 冶金 组 的 分 布 


(公元 前 ) + Pb + РЬ + Аз + Аз 

189 | 8(4% ) |120(64% ) | 40(21%) | 17(9%) | 4(2%) = 
Сене [ie ао [жов сто — | = (66%) 
Са» [в Гоби larscaow в 17059) 1100-09) 100148] 
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从 表 3 -1 可 以 看 到 ,早期 的 主要 配方 应 该 是 铜 锡 合金 ( 占 64%). 
锡 铅 青铜 的 比例 比较 小 , 仅 占 21% ;还 有 数量 更 少 的 “ 纯 铜 "配方 组 ( 占 
4% ) ,以 及 添加 砷 的 复杂 合金 (9% 和 2% ) 。 到 公元 前 5 世纪 , 铜 锡 铅 
配方 的 比例 开始 上 升 (达到 47% ) , 锡 青铜 的 比例 降 到 50% ,不 过 比例 
仍然 很 高 ,地 位 仍然 显著 。 在 公元 前 4 至 前 3 世纪 ,出 现 锡 青铜 (14% ) 
被 锡 铅 青 钢 (77% ) 代替 的 趋势 。 此 时 出 现 了 新 型 的 铜 铅 合金 ,不 过 这 
种 合金 的 比例 不 高 (6% ) 。“ 纯 铜 " 配 方 的 比例 继续 降低 ( 占 3% ) 。 

对 第 聚 伯 河 左岸 地 区 而 言 , 更 为 复杂 的 是 原料 来 源 问题 ,因为 当 
地 没有 这 些 东 西 。 大 部 分 直方 图 的 不 对 称 性 和 多 峰值 表明 , 沃 尔 斯 科 
拉 河 流域 和 苏 拉 河流 域 的 金属 器 的 化 学 组 成 非常 多 元 。 在 铅 一 银 组 、 
银 一 饼 组 \、 镜 一 银 组 、 匀 一 砷 组 的 配对 表 ( 图 3 -З:жувуг,е) Н, ШИЯ 
到 一 组 的 所 有 元 素 的 含量 频率 都 比较 低 ( 银 为 百 分 之 零 点 零 零 几 和 百 
分 之 零点 零 零 零 几 , 镜 为 百 分 之 零 点 零 零 几 , 砷 为 百 分 之 零点 零 几 , 负 
为 百 分 之 零 点 零 零 几 , 铅 为 百 分 之 零点 零 零 几 到 百 分 之 零 点 零 几 ) o 
由 于 一 些 元 素 的 贫乏 ,这 一 组 与 属于 伏尔加 一 乌拉 尔 河流 域 的 Ey 化 
学 组 最 为 接近 '')。 我 们 暂时 把 这 样 的 化 学 组 称 为 “东方 组 ”, 用 字母 
“B "表示 。 可 以 归 和 人“B”" 组 的 器 物 还 有 一 小 批 ( 参 阅 " 杖 头 ”“ 镜 ”, 图 
4-13:a) ,它们 的 化 学 特征 类 似 于 南西 伯 利 亚 甚至 是 中 亚 的 金属 器 
(参阅 饼 . 砷 的 含量 频率 直方 图 ,图 2 -3)。 这 一 组 器 物 的 特征 是 高 含 
Кона а ЕЛ \ 百 分 之 零点 几 ) 与 百 分 之 零 点 几 到 百 分 之 几 
的 砷 共存 (图 3 -4) 。 在 镍 一 钼 的 配对 表 中 (图 3 -3:a) 可 以 分 出 主要 
的 但 数量 并 不 突出 的 一 组 ,其 镍 和 外 的 化 学 数据 ( 百 分 之 零 点 零 几 到 
百 分 之 零 点 几 , 从 0.01% 到 0.3% ) 最 接近 属于 西南 诸 州 的 ПБ 类 型 和 
KT 类 型 的 化 学 组 成 ”1] 。 与 之 不 同 的 是 ,这 种 金属 中 的 镍 的 含量 更 低 
些 ( 多 数 为 百 分 之 零 点 零 几 ) o 

根据 钴 的 化 学 指标 ,我 们 暂时 称 这 一 组 为 “西方 组 ”( 准 确 地 说 是 


(1) Черных Е Н,1970,рис.23, 24. 
(2 )Черных Е Н,1976,рис.3,6 8. 
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西南 组 ) ,用 字母 “3” 表 示 ( 图 3 -4) 。 


ЖЕЛЕ Б ЖЕЕ ЕШ ФИ ЖЄ 1—0) а зар не ңе 


河 左岸 森林 草原 地 带 金 属 器 主要 化 学 组 的 总 频率 直方 图 


4 ЖЕНА 


图 3 - 


个 完全 相反 的 金属 组 (或 者 因为 化 学 


东方 组 ”和 “西方 组 ”这 两 


在 
成 分 极为 贫乏 的 ,或 者 因为 镍 和 钴 的 含量 较 高 ) 中 


化 学 特征 非常 接近 北 高 加 索 地 区 的 金属 器 ,也 就 是 我 们 为 了 便于 研究 


。 北 高 加 索 金 


1) 


分 出 来 的 从 库 班 河北 岸 到 车 臣 的 斯 基 泰 时 期 的 器 物 


(1 )Барцева Т Б,1974а,табл. H. 
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属 的 主要 指数 如 下 :含有 百 分 之 零点 零 零 几 的 乌 、 销 、 镍 , 百 分 之 零 点 零 
Лана а ЛИЛ АЛИ. ААЖ 
属 用 “C 一 K” 表 示 ( 图 3 -4)。 


3.2 合金 类 型 与 化 学 组 的 对 应 关系 


根据 统计 的 结果 ,第 聂 伯 河 左岸 的 所 有 金属 器 按照 化 学 组 划分 成 
下 列 几 个 类 型 ( 表 3 -2)。 
表 3 -2 各 化 学 组 在 不 同时 期 的 分 配 表 
ан [воно | знаку лее | em | 


比例 最 高 的 要 数 “ 北 高 加 索 " 原 料 ( 占 45% ); 居 第 二 位 的 是 “ 东 
方 " 原 料 ( 占 31% ) ; “西方 "原料 仅 占 24% 。 在 各 个 时 间 段 ,来自 不 同 
产地 的 原料 分 布 也 不 均衡 。 例 如 ,在 早期 (公元 前 6 世纪 ) , 北 高 加 索 
的 原料 占 54% ,东方 原料 和 西方 原料 的 比例 分 别 为 24% 和 22% ‚ДЕ 
高 加 索 的 原料 比例 低 很 多 。 到 了 下 一 个 阶段 (公元 前 5 世纪 ) , 北 高 加 
索 原 料 的 比例 仍然 很 高 ,为 39% ,但 是 东方 原料 的 比例 上 升 到 36% 。 
西方 原料 的 比例 要 低 些 ,不 过 也 提高 到 了 25% 。 在 公元 前 4 世纪, 没 
有 发 生 什 么 实质 性 的 变化 。 北 高 加 索 的 原料 的 比例 为 44% ,东方 原料 
和 西方 原料 所 占 比例 相等 。 各 个 原料 来 源 在 时 间 上 的 变化 铠 怕 不 是 
偶然 的 。 不 要 忘记 ,在 公元 前 6 至 前 5 世纪 ,曾经 有 一 条 商 路 经 过 非 斯 
基 泰 部 落 的 领土 通 往 索 罗 马 特 游牧 区 ,而 到 了 公元 前 4 至 前 3 世纪 ,与 
色 雷 斯 世界 和 古 希 腊 中 心 城邦 的 联系 得 到 巩固 和 加 强 , 可 能 导致 直接 
进口 (成 品 ) ,以 及 原料 的 大 量 涌 入 。 同 时 我 们 不 能 不 考虑 到 ,那些 大 
型 生产 中 心 ( 卡 缅 和 别 利 斯 克 耶 城址 类 型 ) 的 运行 ,以 及 草原 地 区 斯 基 
泰 人 群 的 个 别 部 落 开 始 积极 地 向 森林 草原 地 带 迁 徙 (一 个 明显 的 例子 
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就 是 基辅 附近 的 鲍 里 斯 波 利 墓 地 的 发 现 )。 
所 有 这 些 因 素 不 能 不 影响 到 第 聂 伯 河 左 岸 区 域 的 金属 加 工 ,并 形 
成 了 所 用 各 个 原料 来 源 之 间 的 比例 关系 。 


3.3 其 他 地 区 同时 期 生产 中 心 的 
化 学 冶金 组 的 基本 特征 


我 们 在 研究 第 聂 伯 河 左岸 的 金属 器 时 ,把 它们 与 同时 期 的 库 班 河 
北岸 . 北 高 加 索 . 南 乌 拉 尔 和 哈萨克 斯 坦 西 北部 的 器 物 群 也 作 了 比较 
(图 3 -5)。 我 们 没有 发 现任 何 一 个 地 区 的 有 色 金 属 加 工 与 之 相同 。 
一 个 根本 的 区 别 在 于 它 缺 少 多 样 的 丰富 的 铜 基 人 工 合金 ,彼此 之 间 的 
比例 关系 也 是 如 此 。 只 是 在 第 聂 伯 河 左岸 才 有 主要 合金 即 锡 铅 青铜 
和 锡 青铜 的 比例 基本 相同 (46% ) 的 现象 。 在 库 班 河北 岸 , 锡 青铜 部 分 
所 占 比 例 较 大 , 达 44% ,而 锡 铅 青铜 所 占 比 例 不 高 于 27% ,其 他 含 锡 、 
# . 砷 的 复杂 合金 的 比例 则 是 23% 。 在 皮 季 戈 利 耶 ,除了 比例 突出 的 
ЯН М (11 40% ) .比例 较 高 的 锡 铅 青铜 (33% ) ,我 们 还 需要 注意 锡 砷 
青铜 (15% ) 。 在 斯 塔 夫 罗 波 尔 , 铜 锡 合金 占据 了 主 罕 地 位 ( 占 98% ) 。 
在 奥 塞 梯 ,64% 为 含有 锡 和 铅 的 合金 ,17% 为 含有 锡 、 铅 、 砷 的 合金 , 仅 
14% 为 锡 青铜 。 在 车 臣 ,主要 是 锡 铝 青 铜 (57% ) , 锡 铅 砷 青铜 的 数量 
也 较 多 (42% ) ,不 存在 锡 青 铜 。 在 奥 伦 堡 ,“ 纯 铜 ” 与 砷 青铜 的 比例 差 
不 多 (分 别 占 27% 和 25% ) ,为 其 他 青铜 器 群 所 不 见 。 这 里 添加 铅 的 
合金 比例 不 多 (7% 和 4% ) ,扮演 主角 的 是 锡 青 铜 (34% ) 。 在 北 哈 萨 
克 斯 坦 , 锡 青铜 领先 (62% ) , 锡 砷 青铜 (36% ) 居 第 二 位 。 在 蒙古 ,70% 
的 是 砷 青铜 , 锡 砷 青铜 只 占 22% 。 

第 聂 伯 河 左岸 斯 基 泰 时 期 的 金属 加 工 与 前 期 之 间 没 有 相似 性 。 
两 者 的 金属 配方 的 差别 很 大 ,主要 有 以 下 几 点 :前 斯 基 泰 时 期 的 器 物 
有 很 多 种 合金 配方 (七 种 合金 ) ;添加 砷 的 合金 占据 主导 地 位 (51% ) ; 
锡 青铜 (21% ) 和 锡 铅 青铜 (10% ) 的 数量 都 不 大 (比较 图 2 -4 和 图 3 
-5)。 总 之 , 据 已 有 的 研究 材料 发 现 ,斯 基 泰 时 期 与 前 斯 基 泰 时 期 的 
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图 3-5 ЖЕНИ ЈЕВ 1а. 0, 
哈萨克 斯 坦 西北 部 和 蒙古 北部 铜 合金 器 物 的 分 布 特征 比较 简 图 
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金属 加 工 传统 之 间 不 存在 继承 关系 。 第 聂 伯 河 左岸 斯 基 泰 时 期 的 金 
属 加工 是 全 新 的 、 独 特 的 ,无 论 是 与 它 之 前 的 ,还 是 与 同时 期 其 他 地 区 
的 金属 加 工 ,都 不 存在 相似 性 。 第 聂 伯 河 左岸 的 冶金 业 与 其 他 地 区 同 
类 生产 之 间 的 区 别 ,也 得 到 了 地 球 化 学 指数 的 证 实 。 


3.4 # IH jn Z P ЕЕ 
和 斯 塔 夫 罗 波 尔 的 金属 器 


第 聂 伯 河 左岸 的 金属 器 与 库 班 河北 岸 的 金属 器 在 基本 特征 上 是 
有 区 别 的 ,不 过 它们 之 间 没 有 出 现 严重 的 分 离 。 二 者 的 区 别 在 我 们 比 
较 含量 频率 直方 图 中 低 含 量 区 间 的 铝 (0.003% ~0.01% ) 时 呈现 得 万 
为 明显 ;这 种 情况 只 在 库 班 河 北岸 的 铜 器 出 现 。 更 大 的 区 别 在 于 砷 含 
量 的 高 值 区 间 (0.3% ~3% ) 和 低 值 区 间 (0.03% ~0.1% )。 高 含量 砷 
在 第 聂 伯 河 左岸 比 库 班 河 北岸 要 少 很 多 ,而 低 含量 砷 在 第 县 伯 河 左岸 
则 比 之 多 很 多 。 两 个 地 区 的 金属 中 银 的 情况 相似 ,它们 的 含量 直方 图 
有 两 个 峰值 。 银 含量 的 区 别 在 于 库 班 河北 岸 的 峰值 落 在 百 分 之 零点 
零 几 内 (0.03% - 0.1%) ,而 第 聂 伯 河 左岸 的 峰值 在 百 分 之 零 点 几 
(0.1% -1% )。 库 班 河北 岸 金属 器 中 镍 含量 的 最 高 值 位 于 百 分 之 零 
点 零 零 几 到 百 分 之 零 点 零 几 之 间 (0.003% -0. 03% ) ,而 第 聂 伯 河 左 
岸 镍 的 浮动 中 心 在 百 分 之 零 点 零 几 (0.01% -0.1%). АНХ Н Е 
含量 (0.01% ~1% ) 在 第 胎 伯 河 左 岸 居 绝 对 多 数 。 第 县 伯 河 左岸 的 金 
属 器 与 斯 塔 夫 罗 波 尔 的 金属 器 之 间 在 化 学 组 成 上 的 区 别 要 比 它们 与 
库 班 河北 岸 的 金属 器 在 化 学 组 成 上 的 区 别 更 大 (图 3 -1、 图 3 -2 和 图 
3-6)。 

斯 塔 夫 罗 波 尔 金 属 器 的 化 学 指数 比 第 聂 伯 河 左岸 金属 器 的 化 学 
指数 更 为 单纯 。 令 人 注意 的 是 ,在 斯 塔 夫 罗 波 尔 没 有 发 现 高 含量 
(0.01% ~1% ) 饼 的 器 物 。 这 里 银 含 量 也 不 见 “ 双 峰 ” ,而 这 种 现象 在 
苏 拉 河 流域 铜 器 中 表现 得 非常 明显 。 斯 塔 夫 罗 波 尔 铀 器 中 银 的 含量 
位 于 百 分 之 零点 零 几 的 范围 内 (0.01% -0.03% ) ,同时 我 们 不 能 不 注 
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和 哈萨克 斯 坦 西 北部 金属 器 的 元 素 含量 频 率直 方 图 
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图 3 -6 苏 拉 河流 域 . 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 、 库 班 河 北岸 .斯 塔 夫 罗 波 尔 、 奥 伦 堡 
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казаните ЈЕ ве BJ Ж (0. 03% ~0.3% ) 。 与 斯 塔 夫 罗 
波 尔 的 金属 器 相 比 ,第 聂 伯 河 左岸 金属 器 的 不 同 之 处 在 于 其 大 部 分 金 
属 器 含有 含量 很 高 (从 百 分 之 零点 零 几 到 百 分 之 零点 几 ) 的 镍 和 钴 ,以 
及 含量 很 低 (从 百 分 之 零 点 零 零 几 到 百 分 之 零 点 零 几 ) 的 镜 和 砷 。 


3.5 НЕЕ. ВНЖ 
和 高 加 索 西 北部 的 金属 器 


说 起 奥 伦 堡 遗 址 的 金属 器 ,它们 的 最 主要 特征 是 大 多 数 特征 元 素 
的 分 布 具有 很 大 的 不 对 称 性 和 多 峰值 。 在 第 聂 伯 河 左岸 的 器 物 中 也 
可 以 看 到 一 定 的 元 素 多 峰值 和 不 对 称 性 ;但 是 与 索 罗 马 特 的 器 物 相 
比 ,就 不 那么 突出 和 明确 了 (图 3 -1 图 3-2 和 图 3-6)。 比 较 两 个 地 
区 的 器 物 后 ,我 们 发 现 最 大 的 差别 属于 锡 、 铅 ЗЕН ЕЕ, НК 
含量 区 间 ( 从 “未 发 现 " 到 百 分 之 零点 零 几 ) 的 这 些 元 素 在 奥 伦 堡 的 器 
物 中 广泛 存在 。 

与 之 相反 ,含量 范围 在 百 分 之 零 点 零 几 到 百 分 之 零 点 几 ( 从 
0.01% 到 0.1% ,有 时 候 达 到 0.3% ) 之 间 的 镍 一 钼 在 第 聂 伯 河 左岸 的 
金属 器 中 更 为 常见 。 而 在 南 乌 拉 尔 的 金属 器 中 ,这 两 种 元 素 的 含量 较 
低 ( 百 分 之 零点 零 零 几 ) 。 

与 索 罗 马 特 的 金属 器 相 比 , 塞 克 金 属 器 的 特点 在 于 更 为 紧凑 的 化 
学 冶金 组 。 与 第 聚 伯 河 左岸 的 金属 器 相 比 ,我 们 不 能 不 注意 到 北 哈 芯 
ЗЕЛИНА НЕНА НИОНУ МЕЈЛ) 和 砷 (从 0.3% 到 
10% ) 。 但 是 第 聂 伯 河 左 岸 遗物 中 高 含量 镍 一 钴 比 北 哈萨克 斯 坦 的 金 
属 器 中 更 为 常见 。 在 更 为 遥远 的 东方 , 乌 兰 固 木 (蒙古 人 民 共 和 国 ) 出 
土 的 青铜 器 值得 注意 。 这 里 的 金属 器 中 饼 的 含量 ( 百 分 之 零 点 零 几 到 
百 分 之 零 点 几 ) ,特别 是 镍 的 含量 ,还 有 砷 的 含量 ( 百 分 之 几 ) 较 高 ,与 
南 乌拉 尔 , 北 哈萨克 斯 坦 、 第 聂 伯 河 左岸 的 金属 器 都 不 相同 。 

由 此 我 们 可 以 得 出 如 下 结论 : 

(1) 整 个 斯 基 泰 时 期 , 苏 拉 河流 域 一 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 的 金属 加 
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工 与 同时 期 其 他 地 区 有 本 质 区 别 。 它 们 之 间 的 区 别 不 仅 表现 在 金属 
合金 类 型 上 ,而 且 表现 在 原料 指数 上 。 所 有 这 些 使 我 们 认为 ,上 述 每 一 
个 区 域 都 存在 自己 的 生产 作坊 ,而 且 它 们 都 是 在 许多 影响 下 形成 的 。 

(2) 第 聂 伯 河 左岸 各 时 期 发 生 的 金属 器 主要 配方 和 原料 的 改变 ， 
不 仅 与 生产 传统 和 古代 工匠 技能 的 更 新 有 关系 ,而 且 与 新 合金 原料 的 
获取 以 及 贸易 的 发 展 有 关系 。 


3.6 第 肥 伯 河 左岸 前 斯 基 泰 阶段 
与 古代 阶段 的 金属 加 工业 


前 斯 基 泰 时 期 和 斯 基 泰 时 期 的 铜 器 ,只 要 对 含量 频率 直方 图 分 布 
做 个 粗略 比较 ,就 会 发 现 它们 的 各 项 指数 完全 没有 重合 的 地 方 ,无 论 
是 高 含量 区 间 还 是 低 含 量 区 间 ( 图 2-3 .图 3-2 .图 3-3)。 第 其 伯 河 
左岸 地 区 斯 基 泰 时 期 的 金属 器 没有 高 含量 ( 百 分 之 零 点 几 到 百 分 之 
一 ) 的 饥 、 砷 、 镍 。 高 含量 ( 百 分 之 零点 零 几 ) 的 钴 更 为 少见 。 但 锡 的 含 
量 通常 高 于 1% ,很 少 遇 到 低 含量 的 情况 。 

比较 了 化 学 治 金 特征 之 后 ,我 们 可 以 得 出 一 个 结论 ,就 是 早期 有 
色 金 属 加 工 并 不 是 斯 基 泰 时 期 的 有 色 金 属 加 工 形成 的 基础 。 它 形成 
的 根源 很 复杂 也 很 多 样 ,但 是 在 青铜 时 代 晚 期 和 前 斯 基 泰 时 期 的 金属 
加 工 中 找 不 到 根源 。 

文化 联系 的 改变 ,新 工艺 的 发 现 ,大 大 改变 了 部 落 的 文化 。 这 些 现 
象 我 们 只 能 归功 于 发 生 在 早期 铁器 时 代 之 初 席卷 东欧 草原 和 森林 草 
原 地 带 的 民族 文化 大 洗 牌 。 
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4 金属 器 的 化 学 冶金 组 和 类 型 


4.1 进攻 性 武器 一 一 箭头 


在 第 聂 伯 河 左岸 的 遗址 中 发 现 了 大 量 的 箭头 。 按 照 现 有 的 分 类 法 
可 以 分 成 若干 期 。 属 于 第 一 期 (公元 前 7 世纪 后 半 段 或 末期 至 公元 前 6 
世纪 上 半 段 ) 的 箭头 数量 相当 多 。 我 们 分 析 了 61 件 箭头 (图 4-1-1: 
1 一 21; 图 4-1-2:1 一 16) ,其 中 包括 出 自 苏 拉 河流 域 的 20 件 和 出 自 沃 
尔 斯 科 拉 河 流域 的 41 件 。 年 代 最 早 的 属于 В. А. 伊 林 斯 卡 娅 分 类 中 的 
КИНЕ ЛА. И. 梅 柳 科 娃 分 类 中 的 I 型 5 亚 型 。 这 类 箭头 的 源 
头 是 黑海 北岸 以 及 周围 公元 前 8 至 前 7 世纪 遗址 出 土 的 箭头 1) 。 这 种 
类 型 箭头 中 的 5 { ( №17. 118—17. 121 ,No20. 684 一 一 波 尔 塔 夫 辛 纳 、 格 
林 尼 谢 村 出 土 ; 图 4 -1-1:17 一 19) 经 过 分 析 , 结 果 表 明 它 们 都 由 锡 青 铀 
制造 ,原料 都 来 自 北 高 加 索 。 

在 黑海 北岸 的 斯 基 泰 遗址 中 , 拱 形 头 、 空 心 逛 的 大 型 箭头 ( WI 型 2 
亚 型 ) 少 见 。 这 类 箭头 曾 在 “ 老 幕 ”的 一 个 箭 简 中 发 现 过 。K-. Ф. ЖЖ 
尔 诺 夫 认为 “它们 来 源 于 木 樟 墓 文化 和 安 德 罗 诺 沃 文化 的 骨 质 和 青 
铜 质 的 有 逛 箭头 "21。 显 然 ,我 们 所 分 析 的 5 件 箭头 (Nol17. 031 一 
17.035 ,图 4-1-1:1.2) 所 用 的 金属 与 维 加 拉克 和 阿 楞 卡 什 募 地 出 土 
的 器 物 所 用 的 金属 很 接近 ,高 含量 的 砷 (0.3% ~3.5% ) 与 锡 一 起 构成 
复杂 的 铜 基 合 金 。 高 含量 的 饼 (0.07% -0.3% ) 清 晰 地 表明 原料 来 自 
东方 。 很 有 可 能 的 是 ,这 些 箭头 是 在 东方 制造 的 ,然后 从 那里 传 到 第 聂 
伯 河 左岸 的 森林 草原 地 带 。IV 型 箭头 带 椭圆 形 头 和 刺 形 导 ,在 黑海 北 


(1 ЈМелокова А И ,1964 ,18 ‚19 Й ;Ілліньска В А,1973,15 М. 
(2 )Мелюкова А И,1964,19 Д. 


岸 和 索 罗 马 特 分 布 区 都 只 发 现 了 一 件 。 我 们 手头 掌握 有 4 件 那 样 的 箭 
头 (两 件 来 自 “ 老 幕 ”,Np12. 535、12. 536; 另 外 两 件 来 自 利 哈 切 瓦 克 村 
附近 的 沙丘 ,No17.184 .17.185; 图 4-1-1:9、.15、16)。 研 究 显示 , 它 
们 都 由 锡 青铜 制造 ,原料 都 来 自 北 高 加 索 。 

第 聂 伯 河 左岸 出 土 的 属于 第 一 期 的 箭头 中 ,分 布 最 广泛 的 是 两 侧 
为 铲 形 , 头 部 为 椭圆 形 或 桂 叶 形 的 箭头 ( 左 型 )。 我 们 分 析 了 出 自 沃 尔 
斯 科 拉 河 流域 的 34 件 和 苏 拉 河 流域 的 13 件 (N17.138 一 一 别 利 斯 克 
西城 的 3 号 灰 坑 出 土 ;No17.188 17. 189 一 一 利 哈 切 夫 卡 出 土 ;No19.876、 


1,2,7—9,15.“ЖЖ”;3,10,12. Я] #] М № Ж Ж ЖЖ; 4.11.16. 利 哈 切 夫 卡 ; 
5、13. 阿 克 休 京 齐 (“上 斯 台 金 ”区 )12 号 冢 ;6. 阿 克 休 京 齐 (“ 上 斯 台 金 "区 )17 号 
冢 ;14. 列 别 霍 夫 卡 ;17、18、21. 格 利 尼 谢 ;19. 波 尔 塔 夫 希 纳 ;20. 阿 克 休 京 齐 (“上 斯 
台 金 "区 )14 号 冢 ;21. МЯЖЖЖ(Д. H. 萨 莫 克 瓦 索 夫 的 藏品 ) 
图 4-1-1 苏 拉 河 流域 和 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 出 土 的 公元 前 6 一 前 5 世纪 箭头 来 源 
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10 11 
1\11. 利 哈 切 夫 卡 ;2 一 5、13. 别 利 斯 基 冢 墓 和 城址 ; 6.7. 格 利 尼 谢 ;8、10、12、 
14、15. 波 尔 塔 夫 希 纳 ;9. 罗 缅 县 ;16. 苏 季 伊 夫 卡 

图 4-1-2 苏 拉 河 流域 和 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 出 土 的 公元 前 6 一 前 5 世纪 箭头 来 源 
No19.877 一 一 列 别 霍 夫 卡 出 土 ;No12. 538 一 一 别 利 斯 克 城 址 的 3 号 灰 
Зов + ; №17. 162 一 17. 164,17. 186—17. 188 ‚17. 195 一 17. 197 一 一 利 
哈 切 夫 卡 出 土 ;No12.506 一 12. 508 „12. 521 一 一 别 利 斯 克 幕 地 别 利 斯 克 
1 号 冢 出 土 ;No16. 921 一 16.923 16.924, №17. 132 一 一 别 利 斯 克 4 号 家 
出 土 ; No12. 521. 12. 522; №17. 112—17. 117 一 一 格 利 尼 谢 出 土 ; 
№12. 546; №20. 685, 20. 686, 20. 688, 20. 689, 20. 692, 20. 697, 
20.698——a ¿K PF 2:3 + ; №20. 628 苏 季 伊 夫 卡 出 土 ,图 4 - 
1-1:11.12.14; Ë] 4 -1-2:1 一 9、11 一 13、15、16;No16.730 一 16.732、 


16.759 苏 拉 出 土 ; N016.760 一 一 “上 斯 台 金 ”区 14 号 、12 号 家 出 
土 ;No16. 755—16. 757 一 一 “上 斯 台 金 ”区 17 号 冢 出 土 ;No16. 537, 
№17. 036—17. 038“ # ж” +. ; №17. 042 阿 克 休 京 齐 出 土 ; 


№19. 876 .19.877 一 一 罗 缅 县 出 土 ,图 4 -1 -1:5—7 13 20 21), 
实际 上 第 一 期 的 所 有 箭头 都 是 由 锡 青 铜 制造 的 ( 占 87% ) 。 属 于 
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例外 的 是 一 部 分 “ 纯 铜 "器物 ( 占 13% ) ,其 中 所 有 其 他 元 素 的 含量 总 
和 不 超过 0. 5% 。 由 “ 纯 铀 ”制造 的 箭头 有 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 的 
No12.546,No16. 921,16. 922, No17. 162а, №20. 628.20. 688,20. 697, 
20.698( 图 4-1-1:14; 图 4-1-2:9.13.、14.16)。 斯 基 泰 早期 工匠 们 
利用 的 主要 原料 都 来 自 北 高 加 索 ( 占 62% ) ,只 有 少 部 分 原料 取 自 东方 
和 西方 (25% ) 。 需 要 特别 注意 的 是 本 地 区 的 原料 产地 。 

在 苏 拉 河 流域 ,化 学 成 分 为 东方 原料 的 器 物 为 主流 (21% ) ,西方 
原料 和 北 高 加 索 原 料 数 量 基本 差不多 (西方 原料 占 7% , 北 高 加 索 原 料 
Ін 5% ) 。 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 的 情况 正好 相反 :居于 首位 的 是 北 高 加 索 
原料 制造 的 器 物 ( 占 57% ) ,西方 原料 和 东方 原料 的 数量 不 多 ,分 别 为 
7% ЯП 3% 。 这 种 情况 恐怕 不 能 用 偶然 来 解释 。 更 可 能 的 是 两 个 地 区 
的 历史 发 展 出 现 了 分 化 ,而 这 种 分 化 早 在 铁器 时 代 初 期 就 已 出 现 了 
(例如 ,在 黑 森 林 文 化 时 期 第 县 伯 河 右岸 的 部 分 族群 迁居 到 了 沃 尔 斯 
科 拉 河流 域 ) 。 当 然 我 们 不 能 排除 他 们 与 其 他 民族 交往 的 可 能 ,何况 
他 们 的 邻居 是 庞大 的 索 罗马 特 世 界 。 

三 辟 型 箭头 广泛 分 布 于 公元 前 6 世纪 与 前 5 世纪 之 交 及 公元 前 5 
世纪 的 遗址 中 (A. И. 梅 柳 科 瓦 娅 分 期 的 第 二 期 ) 。 我 们 对 98 件 箭头 
作 了 光谱 分 析 ,其 中 的 73 件 来 自 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 的 遗址 ,25 件 来 自 
苏 拉 河流 域 的 遗址 (图 4-2-1.4-2-2)。 其 中 包括 "基本 型 ”(5 型 、 
1,5 УЖ, №20. 701, 20. 705, 20. 707, 20. 708, 20. 725, 20. 764, 
№17. 095 ‚17.096 ‚17. 168 „17. 169 一 17. 172 .17. 231 一 17. 233 一 ЖЖ 
塔 夫 辛 纳 、 利 哈 切 夫 卡 、 马 丘 希 、 沃 尔 科 夫 齐 出 土 ) , 亚 型 ,3、.2.5 Jp 
( №17. 096, 17. 190, 17. 192—17. 194, № 20. 627, 20. 702—20. 704, 
№16. 761 „16.762; 阿 克 休 京 齐 、 苏 季 伊 夫 卡 、 利 哈 切 夫 卡 和 沃 尔 科 
夫 齐 9 号 冢 出 土 ) ,还 有 II 型 ,1、2 亚 型 (No12. 509,12. 510 „12. 523, 
12. 539 , №17. 043 一 17. 047.17. 108 一 17. 110 ‚17. 122 .17. 124 .17. 126, 
17. 160 „17. 166,17. 167,17. 191,17. 195--17. 197 ‚17. 752, №16. 529, 
16. 733 „16. 758 „16. 925—16. 927 , №20. 648--20. 650 „20. 654,20. 677. 
20.678 ‚20. 699 .20. 700 一 一 波 尔 塔 夫 辛 纳 、 阿 克 休 京 齐 、 别 利 斯 克 \ 卢 


39 


н ж Ep вая яни ж 


S Ë= Ən 38 Зе Зе Уы 


上 内 、 格 利 尼 谢 、 苏 季 伊 夫 卡 、 利 哈 切 夫 卡 出 土 ), 对 型 ,1、3 亚 型 
( No17.039、17. 040,17. 092,17. 173—17. 177, №12. 540, №16. 524, 
16. 527 ,No20. 675 、20.676 一 一 “ 老 慕 ”、 沃 尔 科 夫 齐 、 阿 克 休 京 齐 、 利 哈 
切 夫 卡 、 苏 季 伊 夫 卡 出 土 ) ,三 型 ,1、2 МЕ 2) (№17. 129—17. 131, 
17. 198 „17. 200 一 17. 202 ‚17. 234 一 17. 236 一 一 利 哈 切 夫 卡 、 斯 特 罗 博 
ОНЕ) ,区 型 ,5 亚 型 (No17. 226—17. 230, №20. 706 一 一 利 
АН ИДЕЕ), М la 亚 型 (No20.726 一 20.729 一 一 
马 丘 希 出 土 ) 。 

第 二 期 箭头 (图 4-2-1 图 4-2-2) 的 主流 合金 类 型 延续 了 前 期 
的 特点 ,属于 锡 青铜 ( 占 68% ) 。 但 是 出 现 了 新 型 的 以 铜 为 基体 的 复杂 
的 锡 铅 铜 合金 ( 占 28% ) ,这 在 早期 的 器 物 群 中 没有 发 现 。 原 料 主 要 还 
是 来 自 北 高 加 索 地 区 (50% ) ,这 一 点 与 之 前 相 比 没有 变化 ,但 是 所 占 
比例 有 所 下 降 。 来 自 东方 的 原料 和 西方 的 原料 有 所 增长 ,其 中 来 自 东 
方 的 原料 比例 由 原来 的 25% 升 至 34% ,来 自 西方 的 原料 比例 由 原来 的 
13% 升 至 16% 。 本 期 保留 了 各 个 区 域 互 不 相同 的 特征 ,延续 了 上 述 的 
前 期 金属 器 的 传统 。 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 继续 使 用 “ 纯 铜 ”配方 (5% ) 。 
每 个 区 域 的 锡 青铜 和 锡 铅 青铜 的 比例 关系 也 不 相同 : 苏 拉 河 流域 锡 青 
铜 的 数量 比 锡 铅 青铜 多 3 倍 , 而 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 的 锡 青铜 只 比 锡 铝 
青铜 多 2 4%. 

沃 尔 斯 科 拉 河流 域 的 西方 原料 配方 比 苏 拉 河 流域 高 2 到 3 倍 。 同 
时 , 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 的 金属 器 在 公元 前 6 世纪 与 公元 前 5 世纪 之 交 
也 与 前 期 不 同 在 公元 前 7 至 前 6 世纪 的 时 候 , 西 方 原料 处 于 第 二 
位 ;在 公元 前 6 至 前 5 世纪 , 它 退 居 第 三 位 ,在 东方 原料 之 后 。 在 沃 尔 
斯 科 拉 河流 域 ,东方 原料 的 比例 上 升 至 29% ,代替 了 原来 的 5% (也 就 
是 说 提高 了 差不多 5 倍 ) 。 在 苏 拉 河 流域 ,与 早期 (公元 前 6 世纪 ) 的 
资料 相 比 , 北 高 加 索 原料 的 比例 有 所 提高 (由 15% 到 44% ) ,但 是 东方 
原料 和 西方 原料 的 比例 下 降 ( 前 者 由 65% 下降 到 48% ,后 者 由 20% 下 
降 到 8% ) 。 不 过 与 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 的 器 物 相 比 , 苏 拉 河 流域 器 物 的 
东方 原料 仍然 占有 较 大 的 份额 (在 苏 拉 河流 域 为 48% ,在 沃 尔 斯 科 拉 


40 


іе 00006 

04448 
WILL 
ПИ 


1.31.32. 格 利 尼 谢 ;2. 阿 克 休 京 齐 (“ 上 斯 台 金 "区 )2 + Ж ;3,6,11,15,18,19, 
21—23 、35. 利 哈 切 夫 卡 ;4、27、33、34. 别 利 斯 基 冢 医 和 城址 ;5、8、14. 马 详 项 ;7、14. 
沃 尔 科 夫 齐 9 ЕУ. ЖЕ" ЛО ЖАЖА 5 5 Ж;12,13,16,20,24,26,27,29, 
30. 波 尔 塔 夫 希 纳 ;17. 苏 季 伊 夫 卡 ;28. 卢 下 内 ;36. 罗 缅 县 

图 4-2-1 第 县 伯 河 左岸 遗址 出 土 的 公元 前 5 至 前 4 世纪 箭头 来 源 


河流 域 为 29% ) 。 关 于 苏 拉 河 流域 和 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 的 西方 原料 上 
面 已 经 提 到 。 上 述 化 学 冶金 方面 的 特征 显示 两 个 区 域 同 前 期 (公元 前 
7 至 前 6 世纪 ) 一 样 ,继续 在 金属 加 工 方面 保持 距离 。 与 此 同时 ,我们 
不 能 不 提 到 ,两 个 区 域 的 金属 加 工 也 有 一 些 共 同 之 处 , 那 就 是 它们 都 
开始 使 用 锡 铅 青铜 这 一 新 配方 , 北 高 加 索 原 料 在 两 个 区 域 都 扮演 主要 
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1.2. 阿 克 休 京 齐 (“ 上 斯 台 金 "区 )17 号 冢 ;3、30. 阿 克 休 京 齐 (“ 上 斯 台 金 "区 ) 
14 号 冢 ;4、13、23 一 25. 苏 季 伊 夫 卡 ;5 一 8、11、19. 格 利 尼 谢 ;9、17、18. 沃 尔 科 夫 齐 8 
#7 ;10,12,21. 波 尔 塔 夫 希 纳 ;13、20、26 一 29. 利 哈 切 夫 卡 ;14 一 16、22. 别 利 斯 基 
冢 墓 和 城址 ;27. 沃 尔 科 夫 齐 9 $ £ ;31. пя 

图 4-2-2 第 苔 伯 河 左岸 遗址 出 土 的 公元 前 5 至 前 4 世纪 箭头 来 源 
角色 ,东方 原料 的 比例 在 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 有 所 提高 。 对 两 个 区 域 金 
属 加 工 方面 出 现 的 新 现象 ,大 概 可 以 这 样 解 释 , 即 居住 在 第 聂 伯 河 左 
岸 的 各 部 落 加 强 了 与 黑 森 林 文 化 时 期 就 迁徙 到 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 一 
第 聂 伯 河 右岸 的 居民 的 交流 。 这 样 “ 在 苏 拉 河 流域 一 顿 涅 茨 文化 部 族 
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的 包围 中 ,形成 了 第 县 伯 河 右岸 的 早期 斯 基 泰 文化 岛屿 ”') ,这 一 切 都 
不 会 不 反映 在 各 个 部 落 的 物质 文化 中 。 

我 们 把 苏 拉 河 流域 和 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 的 第 二 期 箭头 的 研究 资 
料 与 下 列 区 域 的 同类 器 物 进 行 了 比较 ,它们 是 库 班 河北 岸 、 皮 季 戈 利 
耶 、 南 乌拉 尔 、 北 哈萨克 斯 坦 、 第 聂 伯 河 右岸 的 森林 草原 地 带 ( 总 共 242 
ЕЕЕ), 

实际 上 上 述 区 域 的 器 物 相互 之 间 不 存在 相似 之 处 ,与 第 聂 伯 河 左 
岸 的 器 物 同 样 不 存在 相似 之 处 。 例 如 , 库 班 河北 岸 的 工匠 们 更 喜欢 用 
锡 青铜 和 北 高 加 索 原 料 制造 箭头 。 在 皮 季 戈 利 耶 的 器 物 中 ,除了 上 述 
原料 ,东方 原料 的 比例 也 很 高 ( 占 34% ) ,这 种 情况 可 能 与 索 罗 马 特 金 
属 器 的 传人 有 关系 3}。 在 北 哈萨克 斯 坦 和 南 乌拉 尔 , 本 地 原料 (“B” 
类 型 ) 处 于 主导 地 位 。 它 们 的 合金 区 别 在 于 : 索 罗 马 特 金属 器 中 “ 纯 
铜 " 数 量 居 多 ,哈萨克 斯 坦 的 塞 克 人 则 主要 使 用 锡 青铜 。 

第 胎 伯 河 右岸 和 左岸 的 器 物 群 之 间 并 不 重合 (无 论 是 区 域 器 物 ， 
还 是 共同 器 物 ) ,不 过 可 以 比较 的 器 物 数量 有 限 。 我 们 对 类 型 相似 的 
箭头 的 金属 作 了 广泛 的 比较 (特别 是 大 家 熟悉 的 公元 前 6 世纪 与 公元 
前 5 世纪 之 交 与 公元 前 5 世纪 的 各 地 遗址 出 土 的 器 物 ) ,得 出 的 结论 
是 ,实际 上 每 一 个 区 域 的 金属 器 都 拥有 自己 的 化 学 冶金 特征 ,都 由 固 
定 的 生产 中 心 提供 产品 。 

第 三 期 (公元 前 4 世纪 的 后 半 段 ,公元 前 4 至 前 3 世纪 )。 本 期 的 
箭头 在 形态 上 与 公元 前 5 末 至 前 4 世纪 的 区 别 不 大 (图 4-3)。 第 县 
伯 河 左岸 出 土 的 箭头 中 我 们 分 析 了 61 件 ,其 中 大 部 分 (45 件 样 品 ) 来 
自 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 的 遗址 (No17. 142 一 17. 146, 17. 178,17. 179, 
17.181 „17. 182 .17. 547 ,No20. 660--20. 667 .20. 621 一 20. 625 „20. 657— 
20.659 .20.709 .20.710 .20.718 .20.719 ,No12. 524—12. 532 ,No16. 917、 
16.918 一 一 它们 分 别 来 自 别 利 斯 克 、 奥 斯 尼 基 地 区 的 冢 墓 、 利 哈 切 夫 


(1 ЈИльинская В А,1968,173 Д. 
(2 )HA АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档案 ,同时 参阅 :Bapuesa Т 6,1974a, 附 录 , 图 版 工 . 
(3 ЈБарцева Т Б,1974а,73,78 1. 


Ен ў ре хоз азе ——FE H = šq Ep (0 лж эр Ийни 


1.4. PL 2 4 3 (Д. Я. 萨 莫 克 瓦 索 夫 的 藏品 );2.6、 7 ~ 10.13.18.21.22. #1 
利 斯 基 冢 莫 和 城址 ;3、11、15、19、23. 克 里 亚 奇 科 夫 卡 ;5、12、20. 利 哈 切 夫 卡 ;14、 
16、24. 波 尔 塔 夫 希 纳 ;17. 阿 克 休 京 齐 (“上 斯 台 金 "区 )16 7 

图 4-3 第 野 伯 河 左岸 出 土 的 公元 前 4 一 前 3 世纪 箭头 来 源 


卡 、 克 里 奇 科 夫 卡 、 波 尔 塔 夫 辛 纳 ) ,以 及 苏 拉 河 流域 遗址 出 土 的 16 (Е 
样品 ( №17. 026 一 17. 030, №16. 524 一 16. 528, 16. 726 一 16. 729, 
16.753、16.754 一 一 阿 克 休 京 齐 出土 ) 。 箭 头 的 主要 类 型 有 :4 型 7 у 
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型 ,8 型 Да 亚 型 工 组 ;少见 的 9 型 8 УЖ ПН; 8 жзуж Ш, 

沃 尔 斯 科 拉 河流 域 与 苏 拉 河 流域 的 主要 合金 类 型 都 是 锡 铝 青铜 
(在 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 占 98% ,在 苏 拉 河 流域 占 94% ) , 锡 青 铜 的 比例 
下 降 到 最 低 的 水 平 (在 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 占 2% ,在 苏 拉 河流 域 占 
6% ) 。 锡 铅 青铜 占据 统治 地 位 ,这 是 晚期 (公元 前 4 世纪 ) 出 现 的 新 现 
象 。 同 时 在 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 ,我 们 注意 到 “ 纯 铜 ” 配 方 消失 了 。 两 个 
地 区 的 区 别 现在 只 剩 下 原料 指数 了 。 只 有 在 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 的 器 
物 中 才 见 到 西方 原料 ( 占 44% ) ,用 于 制造 最 多 样 的 箭头 (4 型 7 УЖ, 
8 型 4a 亚 型 ,还 有 4 件 罕 见 的 9 型 7 亚 型 箭头 )(No20.621 一 20. 625, 
20. 633—20. 667、20.719 一 一 都 来 自 克 里 亚 齐 科 夫 卡 ; N017.181、 
17.182,No16.917、16. 918, №12. 526 „12. 527 一 一 分 别 来 自 别 利 斯 克 、 
波 尔 塔 夫 辛 纳 ) 。 

苏 拉 河 流域 的 情况 与 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 的 情况 不 同 ,这 里 的 箭头 
是 由 东方 的 原料 制造 的 ( 占 87% ,而 在 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 是 40% ) 。 

和 前 一 时 期 相 比 ,原料 来 源 普 遍 发 生 了 变化 。 东 方 原料 的 比例 在 
整体 和 两 个 区 域 都 有 所 提高 ,占据 了 第 一 位 ( 占 所 有 器 物 的 52% ) , 北 
高 加 索 原料 则 退 居 最 后 一 位 (而 在 前 期 排 在 第 一 位 ) ,位 居 第 二 的 是 西 
方 的 原料 ( 占 33% ) 。 出 现 这 样 的 变化 可 能 不 是 偶然 的 ,应 该 是 与 历史 
发 展 的 整体 趋势 有 关 :公元 前 4 至 前 3 世纪 之 前 与 “ 色 雷 斯 人 ”世界 的 
联系 有 所 加 强 ,庞大 的 商贸 中 心 这 时 候 开 始 发 挥 作 用 。 

将 第 三 期 的 箭头 与 其 他 地 区 类 似 器 物 比 较 之 后 :1 ,我 们 可 以 得 出 
下 列 结论 : 

与 第 聂 伯 河 左岸 (森林 草原 地 带 一 一 译 者 注 ) 的 器 物 最 为 接近 的 
是 左岸 草原 地 带 的 器 物 ,那里 锡 铅 青铜 的 比例 高 达 96% , 锡 青铜 总 共 
是 4% 。 原 料 来 源 的 格局 也 是 一 致 的 (东方 原料 略 占 优势 ,东方 原料 占 
45% ,西方 原料 占 43% , 北 高 加 索 原 料 只 占 12% ) 。 第 县 伯 河 右岸 森林 


( 1 JHA АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档 案 ; 卡 缅 斯 科 城 址 \ 科 泽 尔 冢 、 切 尔 托 姆 雷 克 、 格 里 申 齐 
居 址 和 幕 地 的 资料 . 
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草原 地 带 的 少量 器 物 一 一 其 中 大 部 分 出 自 格 里 申 齐 村 附近 的 幕 地 和 
居 址 一 一 与 左岸 的 森林 草原 地 带 的 器 物 相 比 存在 着 本 质 的 区 别 。 例 
如 ,只 有 在 右岸 , 锡 青 铜 与 锡 铅 青铜 的 比例 才 平 分 秋色 (各 占 50% ) ; 原 
料 方面 ,西方 来 源 的 比例 最 高 ( 占 71% ) ,东方 原料 和 北 高 加 索 原 料 比 
例 差 不 多 ( 约 为 14.5% ) 。 第 聂 伯 河 两 岸 的 整个 森林 草原 地 带 在 金属 
加 工 上 的 这 些 差别 证 明 ,在 右岸 存在 另外 的 生产 中 心 。 根 据 格 里 申 齐 
居 址 出 土 的 大 量 的 制造 遗物 :1 ,我 们 可 以 认定 ,这 里 实际 上 就 是 其 中 
的 一 处 生产 中 心 。 

显然 ,第 聂 伯 河 左岸 与 右岸 的 生产 中 心 的 产品 ,就 其 化 学 冶金 指 
数 来 看 ,都 有 各 自 的 销售 范围 ,并 且 都 不 会 跨越 它们 的 边界 。 


4.2 防护 用 盔甲 一 一 铠甲 


铠甲 在 整个 斯 基 泰 时 期 都 有 发 现 。 在 第 聂 伯 河 右岸 ![?1、 索 罗马 特 
МО 、 库 班 河北 岸 !(4) 也 各 发 现 一 件 。 铠 甲 通常 出 现在 比较 富有 的 军 
人 和 骑兵 贵族 首领 的 幕 三 中 。 我 们 分 析 了 第 聂 伯 河 左岸 遗址 出 土 的 
12 件 铠甲 片 (No16. 722—16. 725 一 一 “ 老 墓 ”出土 ; №20. 631— 
20. 635 苏 季 伊 夫 卡 出 土 ;N020.680 一 一 波 尔 塔 夫 卡 州 出 土 ;No19. 
784、19.785 一 一 沃 尔 科 夫 齐 2 号 冢 出 土 ;图 4 -4 -1:1 一 6)。 最 近 ， 
Е. В. 契 尔 年 科 将 皮 制 铠甲 的 护 胸 和 护 肩 部 分 也 归 人 其 中 (5) 。 


(1 )Петренко BT,1961 ; Петренко В Г,1967. 
(2 )Петренко В Г,1967,49 页 . 

(3 )Смирнов К Ф,1961,75 1. 

(4 ЈМелокова А И,1964 ,69 м. 

(5 Черненко Е В,1968,150,151 М. 
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5 


1.2. 阿 克 休 京 齐 (“ 上 斯 台 金 "区 )20 号 冢 ;3. 罗 缅 县 ;4. 博 尔 效 纳 1 号 冢 ; 
5. ње; "ЖЕ" ;7 阿 克 休 京 齐 (“ 上 斯 台 金 "区 )2 号 冢 


图 4-4-1 锦 钉 和 铠甲 来 源 
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1. Ж $F Z Н Җ-К +Е4Й;2,3,5. ЊЕ P 3F;4. 亚 布 洛 诺 夫 卡 ;6. 火 墓 ;7. ЦИК 
зе ;8.9. 梅 切 特 赛 ;10、11. 斯 拉 德 科 沃 冢 ;12. 科 济 尔 冢 ;13、15.“ 红 旗 ”;14. 维 加 
拉克 
图 4-4-2 钾 钉 和 铠甲 来 源 


1,2,3.“ЖЖ”;4. 苏 季 伊 夫 卡 ;5. 波 尔 塔 夫 希 纳 ;6. 沃 尔 科 夫 齐 2 号 冢 ;右边 

7. 科斯 特 罗 姆 斯 卡 娅 镇 ;8 一 10. 库 班 河北 岸 (采集 品 ) 
图 4-4-3 锦 钉 和 铠甲 来 源 

用 于 对 比 的 铠甲 资料 来 自 库 班 河北 岸 的 铠甲 1) 。 

制造 铠甲 所 用 的 金属 并 不 统一 : 锡 青 铜 的 数量 略 高 于 锡 铅 青铜 。 
除 此 之 外 , 锡 青 铜 占据 主导 地 位 的 情况 只 见于 最 早 的 盔甲 (“ 老 幕 ”) ç 
在 公元 前 5 至 前 3 世纪 的 器 物 中 ,两 者 的 数量 已 经 持平 了 。 在 化 学 组 
成 上 , 北 高 加 索 原 料 与 东方 的 原料 占据 优势 ,二 者 的 比例 差不多 。 西 方 
原料 非常 少见 。 一 个 很 有 意思 的 现象 是 , 库 班 河北 岸 出 土 的 铠甲 ,包括 
腰带 以 及 长 长 的 甲 片 (图 4-4-2:1、2) 喜 欢 用 东方 的 原料 制造 。 

我 们 所 研究 的 每 一 个 区 域 有 可 能 对 应 着 固定 的 生产 中 心 ,或 者 形 


(1 )Барцева Т 5,1974a ,附录 А H. 
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成 了 自己 的 生产 部 门 ,因为 它们 的 化 学 指数 各 不 相同 。 


4.3  #] 


在 斯 基 泰 一 索 罗 马 特 的 遗址 中 经 常 发 现 锦 钉 ,类 型 多 样 , 用 于 固 
съв ,固定 剑 和 箭 简 到 身上 ,以 及 捆 系 皮带 和 盔甲 :) 。 在 我 们 分 析 
的 11 件 样品 中 ,有 2 件 为 “半球 形 ”(B. Г. 彼得 连 科 分 类 法 的 工 型 ) 。 
这 种 类 型 的 锦 钉 出 现 于 公元 前 5 Нано | ( №16. 766 ,16.767--- 
阿 克 休 京 齐 20 号 冢 出 土 , 图 4-4-1:1.2)。 与 它们 可 比较 的 有 15 (Е 
公元 前 4 至 前 3 世纪 的 锦 钉 (图 4-4-2:7 一 12) ,分 别 来 自 盖 马 诺 娃 
幕 、 科 泽 尔 冢 .斯 拉 德 科 沃 家 和 梅 切 特 赛 8 号 家 1 号 幕 。 

开 型 也 就 是 B. Г. 彼得 连 科 所 谓 的 “ 弧 线 圆锥 体 ”, 有 时 划 弦 纹 
(图 4-4-1:3 一 7;No19. 84— #j E. + ; №17. 211 一 17. 213 一 一 
博 尔 效 纳 1 号 幕 出 土 ;No20.723 一 一 马 丘 希 村 出 土 ;No17.019 阿 克 
休 京 齐 2 号 墓 出 土 ;No16.518 一 16. 520 一 一 “ 老 墓 ”出土 )。 它 的 数量 
比 其 他 类 型 都 要 多 很 多 。 我 们 总 共 分 析 了 9 件 样品 。 

为 了 对 比 研究 ,我 们 还 分 析 了 分 别 来 自 第 聂 伯 河 右岸 .草原 和 库 
班 河北 岸 的 9 件 锦 钉 (图 4 -4 -2:1 一 3 3.6 一 一 分 别 出 自 格 里 申 齐 、 
亚 布 洛 诺 夫 卡 、 尖 墓 和 旧 沃 罗 涅 日 )。 此 外 ,我 们 手 里 还 有 少量 的 公元 
前 7 至 前 6 世纪 的 锦 钉 ,分 别 来 自 斯 塔 夫 罗 波 尔 地 区 (图 4-4-2:13、 
15) 和 哈萨克 斯 坦 西北 部 (图 4-4-2:14)!2?1。 

第 肾 伯 河 左岸 的 锦 钉 通常 由 两 种 类 型 的 青铜 材料 制造 : 锡 铅 青 铀 
(7 件 一 No16.518 ,No17.019 .17.211 一 17.213 ,No19. 845 ,No20.723 ) 
和 锡 青 铀 (4 件 一 一 No16. 519 ‚16.520 „16. 766 „16. 767 ) ,以 锡 铅 青铜 居 
多 。 原 料 主 要 来 自 东方 (11 件 样品 中 占 10 件 ) ,只 有 1 件 样品 可 以 确 
定 为 北 高 加 索 (No19.845) 。 显 然 多数 锦 钉 都 由 东方 的 原料 制造 ,各 自 


(1 Петренко В Г,1967,41 Й;Смирнов К Ф,1961 ,93 |94 М ; Ильинская В. А. ,1968,135, 
136 页 . 
[2 ] 分 析 数 据 保存 在 ИА АН СССР 光谱 分 析 研究 室 的 档案 中 . 
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所 属 的 器 物 群 的 化 学 成 分 也 都 相似 。 来 自 第 县 伯 河 右岸 森林 草原 地 
带 \、 草 原 地 带 、 库 班 河流 域 . 北 顿 涅 区 河流 域 同期 或 者 较 晚 的 遗址 的 锦 
钉 也 具有 同样 的 化 学 成 分 。 但 是 要 深入 具体 地 说 明 这 个 现象 ,要 等 到 
我 们 对 遗址 中 的 所 有 金属 器 进行 详细 的 分 析 以 后 。 年 代 最 早 的 一 批 
锦 钉 来 自 斯 塔 夫 罗 波 尔 的 遗址 (“红旗 ”农庄 ) 和 哈萨克 斯 坦 的 西北 部 
(“ 维 加 拉克 ”) ,它们 使 用 的 是 当地 原料 。 它 们 的 金属 加 工 传统 上 就 是 
如 此 。 


4.4 Л 


Хе) 


在 第 聂 伯 河 左岸 发 现 两 件 青 铜 质 刀 畏 , 出 自 е 
“ЖУ 。 其 中 一 件 用 来 装 一 把 带 三 角形 刃 的 短 614 
剑 , 我 们 对 它 进行 了 分 析 (Nol17.281; 图 4-5)。 蒜 н} 
ИЙЕ Ж, КЕНЕН Н 25 9) — АЕ 2) ,也 或 
А АВЕ ХИН ИНЧЕ И”?! А. И. 什 
РЕЖЕ ОТА ВОДЕ АН ІМ Ж ЕН БЕЛЕ 
BL (СВЕ sJ zp ИН ЮЗ) ,装饰 手法 独特 。 
鞘 是 由 北 高 加 索 原 料 提 炼 的 锡 青 铜 制造 的 。 在 
同一 组 金属 器 中 ,用 同样 原料 制作 的 还 有 一 件 动物 图 4-5 Л» 
风格 的 马 头 形 管 饰 (No16. 514—16. 516), 一 件 山 羊 首 形 的 泡 
(No16.512 16.513) 和 一 件 绵羊 首 棒 形 马 镰 (No17.272 17.273). 


45 пи 


4.5.1 ВЯ 
前 斯 基 泰 时 期 广泛 流行 于 欧 亚 大 草原 的 传统 的 狂 形 马 衔 , 一 直 沿 


(1 )Ильинская В А,1968, И ЈЕ І :1 ,7. 

(2 )Граков Б Н,1971,139 м. 

(3 )Мелюкова А И,1964,62 м. 

(4 )Виноградов В Б,Шкурко А И,1963,37 М; Шкурко А И,1969,31 1. 


51 


кн и ен а Ян 


Зум МВА 


用 到 公元 前 6 世纪 。 但 是 到 了 公元 前 6 世纪 末 它 就 被 新 型 的 由 铁 锻 打 
而 成 的 单 环 状 马 衔 代替 了 。 在 苏 拉 河流 域 , 青 铜 制 的 锥 形 马 衔 出 现 于 
最 早 的 器 物 群 ,如 " 老 幕 ”( 公 元 前 6 世纪 中 期 ) 、 波 波 夫 卡 村 的 8 号 家 
(公元 前 6 世纪 ) 、 阿 克 休 京 齐 的 2 号 冢 (公元 前 6 世纪 ,基辅 历史 博物 
馆藏 品 ) 、 沃 尔 科 夫 齐 附近 的 8 号 幕 ( 早 期 晚 段 )。 我 们 对 5 副 马 衔 做 
了 光谱 分 析 ,3 副 (4 БУЉАН ВА" 以 及 阿 克 休 京 齐 的 2 号 
Ж (№16. 772.16. 771, №17. 270 „17. 271, №19. 858; [4-6 – 1:25— 
28) 。 出 于 对 比 研究 的 需要 ,我 们 广泛 收集 了 第 聂 伯 河 右 岸 森林 草原 
地 带 的 相 邻 地 区 ( 普 鲁 瑟 古 利 亚 伊 城 . 康 斯 坦 丁 诺 夫 卡 、 扎 波 金 ) 以 及 
更 远 的 库 班 河流 域 和 斯 塔 夫 罗 波 尔 ( 科 斯 特 罗 姆 斯 卡 亚 镇 “红旗 " 农 
庄 ) 的 同类 马 衔 。 此 外 ,我 们 将 斯 基 泰 人 的 马 衔 与 塞 克 人 和 原 苗 特 人 
的 器 物 ( 维 加 拉克 、 尼 古 拉 耶 夫 卡 医 地 和 七 洛 瓦特 墓地 出 土 ) 以 及 卡 梅 
舍 瓦 哈 的 器 物 做 了 比较 。 后 者 的 年 代 最 早 ( 公 元 前 8 至 前 7 На). 
苏 拉 河 流域 锐 形 马 衔 的 化 学 冶金 组 并 不 统一 :3 副 由 北 高 加 索 原料 和 
东方 原料 提炼 的 锡 青铜 制造 ;2 副 由 西方 原料 和 东方 原料 提炼 的 铜 锡 
铅 合金 制造 。 

上 述 样品 中 的 每 一 副 马 衔 都 有 自己 的 形态 特征 ,这 大 概 是 它们 的 
化 学 冶金 指数 不 同 所 致 。 来 自 “ 老 墓 ”的 马 衡 (N017.271; 图 4-6-1: 
25 右 ) 的 锐 形 环 不 同 于 其 他 马 衡 ,最 宽 处 为 3.5 cm, 高 2.2 cm; 其 他 马 
衔 的 锐 形 环 的 环 宽度 为 2~3 cm, 高 为 2.5 ~3 cm, “ЖЕ” Чу 
截面 为 直角 长 方形 ,外 的 横 杠 的 截面 为 圆 形 。 其 他 马 衔 杆 部 的 截面 通 
常 为 正方 形 (No17.270; 图 4-6-1:25 左 ) 或 圆 形 (No16.771; 图 4-6 
- 1:27) ,而 锐 的 截面 为 椭圆 形 。 

一 副 马 衔 脱 落 的 一 支 被 人 与 另 一 副 的 一 支 拼 到 一 起 (No17. 270; 
图 4-6-1:25) ,这 在 考古 文献 已 经 有 人 指出 来 了 [11 БЕБА ИК 
( 百 分 之 零 点 零 零 几 ) ,与 沃 尔 科 夫 齐 的 4 Е Ж 4 号 募 (No19.755 ) 与 巴 
索 夫 卡 (N019.753) 出 土 的 艺术 造型 的 铜 镜 、 罗 缅 县 的 “ 奥 利 维 亚 ” 铜 镜 


(1 Пллуньска В А,1961,42 М. 
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(No19.754) 和 其 他 器 物 的 金属 接近 。 根 据 这 样 的 化 学 特征 ,我 们 可 以 
认为 它们 是 由 同一 批 工匠 制造 的 。 这 副 马 衡 (No17. 270) 的 另 一 支 与 
№17.271 不 同 , 由 北 高 加 索 原料 的 锡 青铜 制造 。 杆 部 装饰 三 角形 棱 ， 
与 库 班 河流 域 的 原 苗 特 马 衡 和 斯 塔 夫 罗 波 尔 的 斯 基 泰 马 衡 非常 接 
С! (Я 4-6-2:13—18 20—22). 。 另 一 件 精 致 的 马 衔 (No16.771; 
图 4-6-1:27) 也 由 同样 的 金属 制造 ,不 过 它 的 杆 部 没有 花纹 。 
No16.772 马 衔 (图 4-6-1:28) 的 一 支 来 自 早期 的 产品 ( 阿 克 休 京 齐 的 
2 号 冢 ) ,其 突起 的 末端 最 接近 东方 地 区 ( 塞 克 人 ) 出 土 的 马 衔 (图 4-6 
-2:17.18) 和 科斯 特 罗 姆 斯 卡 亚 镇 出 土 的 马 衔 ( 图 4-6-2:12)。 “ж 
и "的 马 衔 由 锡 青 铀 制造 ,所 含 微量 元 素 贫 乏 (Ey 型 ) ,因此 我 们 认为 
它 是 从 外 地 输入 的 ,而 不 是 当地 生产 的 。 早 期 器 物 群 中 的 马 衔 (来 自 
阿 克 休 京 齐 的 2 号 冢 ,基辅 历史 博物 馆藏 品 ) 来 自 东方 (No19.858; 图 4 
-6-1:28) ,但 是 与 “ 老 莫 ”的 马 衔 不 同 的 是 , 它 由 锡 铅 砷 青铜 制造 ,成 
分 类 似 于 带 手 柄 的 盘 形 镜 和 早期 的 杆 头 。 它 们 金属 中 的 高 含量 ( 百 分 
之 零点 零 几 ) 的 镁 也 证 明了 它们 的 东方 来 源 。 第 聂 伯 河 左岸 的 马 衔 在 
形态 上 接近 右岸 的 森林 草原 地 带 出 土 的 器 物 (图 4 -6 -2:2 一 8) 和 库 
班 河北 岸 出 土 的 器 物 ( 图 4 -6-2:12.16)。 相 似 程度 低 一 些 的 还 可 以 
算 上 一 些 年 代 更 早 的 器 物 ,分 别 来 自 斯 塔 夫 罗 波 尔 ( 图 4 -6-2:13 一 
17) ` 尼 古 拉 耶 夫 卡 、 戈 洛 瓦 托 夫 斯 基 和 谢 尔 任 帐 墓地 (图 4 -6 -2:9— 
11) ,部 分 来 自 维 加 拉克 (图 4-6-2:17 一 22) ЖЕ МЕ Боа (14 – 6 
-1:1)52)。 我 们 的 研究 表明 ,上 述 的 每 件 狂 形 马 衔 都 各 具 特 征 ,与 其 
他 马 衔 都 不 相同 。 例 如 ,只 有 在 第 聂 伯 河 右岸 的 森林 草原 地 带 才 流 行 
不 含 任何 其 他 添加 物 的 钢 器 (大 约 占 所 用 器 物 的 一 半 ) 。 在 其 他 合金 
中 锡 青铜 比较 突出 。 


(1 )Барцева Т Б,1974а, РА 1. 
(2)ИА АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档案 . 
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1. Уж ;2 3.13—16.25—27. “£ E” ;4. 阿 克 休 京 齐 (“ 上 斯 台 金 "区 )14 号 
冢 ;5、23. ЖЖЖ #(Д. 由 ， 萨 莫 克 瓦 索 夫 的 藏品 ) ;6、7、8、24. 波 波 夫 卡 МУ; 
9—12. 舒 梅 科 夫 农庄 ;15. 波 波 夫 卡 10 号 冢 ;17 一 18. 苏 季 伊 夫 卡 ;19. 阿 克 休 京 齐 
(“上 斯 台 金 ”区 )12 号 冢 ;20. 波 波 夫 卡 8 号 冢 ;21. 格 拉 西 英 夫 卡 ;22、28. 阿 克 休 京 
齐 2 号 家 (基辅 历史 博物 馆藏 品 ) 
图 4-6-1 公元 前 6 世纪 的 马 终 部 件 来 源 


1. 卡 梅 含 瓦 哈 ;2.4、7. 普 重 瑟 ;3. 扎 博 京 ;5. 斯 梅 拉 ;6. 康 斯 坦 丁 诺 夫 卡 XV 号 
Ж;9. 谢 尔 任 帐 37 号 家 ;10. 尼 古 拉 耶 夫 卡 112/21 号 莫 ;11. 苞 洛 瓦 英 基 农 庄 ;12、 
16. 科斯 特 罗 姆 斯 卡 姓 镇 ;13 一 15.“ 红 旗 ” 农 庄 ;17. 维 加 拉克 69 号 冢 ;18. 维 加 拉 
Я, 70 号 冢 ;19. 维 加 拉克 83 号 冢 ;20. 维 加 拉克 47 号 冢 ;21. 维 加 拉克 14 号 家 ;22. 
维 加 拉克 50 7 Ж 

图 4-6-2 公元 前 6 世纪 的 马 终 部 件 来 源 
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在 苏 拉 河 流域 居于 首位 的 是 用 北 高 加 索 原 料 制造 的 铜 锡 合 金 。 
其 他 配方 和 原料 (西方 和 东方 ) 只 在 外 来 的 器 物 中 才能 见 到 。 在 库 班 
河流 域 领先 的 是 西方 原料 和 两 种 配方 : 锡 青 铜 和 锡 铅 青 钢 。 年 代 更 早 
的 斯 塔 夫 罗 波 尔 北 哈萨克 斯 坦 和 草原 ( 卡 梅 舍 瓦 哈 ) 器 物 ,特点 是 原 
料 来 源 很 稳定 (斯 塔 夫 罗 波 尔 和 卡 梅 舍 瓦 哈 使 用 北 高 加 索 的 天 料 , 北 
了 哈萨克 斯 坦 使 用 当地 的 “东方 ”原料 ) 。 用 东方 原料 制造 的 锡 青 铜 和 北 
高 加 索 的 多 种 合金 (包括 锡 青铜 、 锡 铅 青 铜 、. 锡 砷 青铜 、 砷 青铜 ) 中 大 多 
都 添加 了 砷 。 卡 梅 舍 瓦 哈 的 配方 是 砷 青铜 。 

如 此 一 来 ,上 述 的 分 析 资 料 中 让 我 们 可 以 确定 几 个 生产 中 心 。 它 
们 的 产品 虽然 相似 ,但 是 又 具有 各 自 的 特点 。 
4.5.2 ЕЕ 

年 代 不 晚 于 公元 前 6 世纪 中 期 的 有 出 自 “ 老 墓 "的 棒 形 青铜 马 镰 ， 
上 带 3 个 孔 , 上 端 为 山羊 首 形 ,下 端 为 蹄 形 (No17.272、17.273; 图 4-6 
-1:2.3)。 同 时 期 的 还 有 2 B| 5 8 ,按照 骨 器 的 形状 制造 ,侧面 有 3 个 
环 钮 , 上 端 装饰 着 鹰 首 ,下 端 为 蹄 状 。 它 们 来 自 罗 缅 县 冢 群 
(No19.828 19.829; 图 4-6-1:1), 不 属于 哪个 器 物 群 。 经 分 析 ,4 件 
马 镰 都 由 锡 青 铜 制造 。 但 是 如 果 “ 老 墓 ” ИН ЕЛДІ Ж ЖЕ БС 0 
原料 制造 的 话 ,那么 带 鹰 首 的 罗 缅 县 马 镀 的 原料 就 应 该 来 自 西方 。 与 
罗 缅 县 马 镶 的 金属 最 接近 的 是 几 件 外 来 的 器 物 (“希腊 ”" 镜 和 “ 奥 利 维 
亚 ” 镜 , 罗 缅 县 出 土 的 祭礼 用 斧 , 沃 尔 科 夫 齐 7 ЖЖ ЕЗГЕ 
ЈЕНЕ па) (№19. 755.19. 753,19. 754 19. 674, №20. 613, №17. 084, 
17.085 17.106 17. 107 ) 。 
4.5.3 节约 

节约 用 来 连接 马 崔 上 的 交叉 皮带 。 最 简单 的 形制 有 桶 形 ДЕ» 
字 塔 形 , 上 带 2 对 横向 穿孔 。 从 多 瑙 河 到 山区 阿尔 泰和 帕 米 尔 高 原 一 
阿尔 泰山 一 带 ,这 种 部 件 在 游牧 民族 和 定居 民族 中 广泛 使 用 1 。 我 们 
分 析 了 10 件 桶 形 节约 (No17. 071 ‚17. 072 一 一 阿 克 休 京 齐 村 附近 的 1 


(1 Ильинская В А,1968 ,108 109 М. 


号 家 出 土 ;No16. 769 一 一 “上 斯 台 金 ”区 的 14 5 ж Hi + ; №20. 059 一 
20.061 .20. 651 .20. 652 一 一 波 波 夫 卡 村 出 土 ;No19. 963,19.964-Ш 
波 夫 卡 村 的 14 号 家 出土; 图 4 -6 -1:4 一 8) 。 它 们 都 是 使 用 北 高 加 索 
原料 提炼 的 锡 青铜 和 锡 铅 青铜 制造 的 “红旗 "农庄 的 早期 斯 基 泰 墓 
地 以 及 维 加 拉克 的 塞 克 幕 地 出 土 了 类 似 的 器 物 ,但 是 它们 都 由 当地 原 
料 提炼 的 锡 青铜 制造 。 根 据 这 些 器 物 的 化 学 成 分 区 别 , 我 们 大 概 可 以 
判断 出 ,这 里 存在 着 几 个 不 同 的 生产 中 心 ,它们 只 向 一 定 的 地 区 输送 
自己 的 产品 。 

在 公元 前 6 世纪 的 马 僚 上 也 可 见 到 装饰 着 动物 的 节约 。 千 梅 科 夫 
农庄 一 处 被 破坏 的 医药 出 土 了 2 件 , 上 面 刻 画 马 首 , 马 耳 直 立 
(№19. 840 19.841; 图 4-6-1:11)。 它 们 和 一 部 分 简单 的 桶 形 节 约 
一 样 ,是 由 北 高 加 索 原 料 提炼 的 锡 青 铜 制造 的 。 

“ 老 幕 "出土 的 一 件 节约 的 底板 已 经 残破 ,上 面 装饰 马 首 雕刻 
(No16.514 一 16.516; 图 4-6-1:14) ,由 锡 青 钢 和 锡 铅 青 铜 制造 而 成 。 
还 有 几 件 器 物 使 用 了 类 似 的 合金 ,如 苏 季 伊 夫 卡 出 土 的 装饰 着 某 种 猛 
禽 头 部 的 节约 (No20.637 .20.638; 图 4-6-1:17.18) 波 波 夫 卡 农庄 
10 号 家 出 土 的 带 山羊 首 雕 刻 的 节约 “ 老 墓 ?出土 的 山羊 首 造型 的 节约 
(№16. 512 16.513; 图 4-6-1:16) 。 

因此 ,所 有 公元 前 6 世纪 的 马 网 上 的 节约 都 是 用 北 高 加 索 的 原料 
制造 的 。 合 金 有 两 种 : 锡 青 铜 一 一 13 件 ; 锡 铅 青铜 一 12 件 。 至 于 哪 
个 类 型 与 哪 种 合金 搭配 ,我 们 还 没有 发 现 什 么 规律 。 

4.5.4 jn 

扣 或 者 用 于 固定 皮带 ,或 者 仅仅 用 于 装饰 马 忽 '1。 这 样 的 器 物 也 
见于 第 聂 伯 河 右岸 和 库 班 河流 域 的 遗址 中 [21 。 我 们 所 研究 的 一 批 扣 
来 自 格拉 西 莫 夫 卡 村 的 1 号 冢 (No17. 048 一 17. 050) \ 波 波 夫 卡农 庄 8 
号 冢 (No19.953 一 19. 955) 、 阿 克 休 京 齐 2 Вж ( М019.675--19.680), 


( 1 ЈИльинская В А,1968,109 页 ; Ильинская В А,1961. 
(2 ЈТереножкин А И,1976,183 11, 96:1 ;1ллньска В A,1961 ,59 页 ,图 14. 
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阿 克 休 京 齐 ( No19. 818) \ 波 波 夫 卡 (No19.965) “上 斯 台 金 "区 12 5% 
(916.736; 64-6-1;19-224), 

有 时 候 十 字形 扣 上 也 装饰 座 首 (图 4-6-1:19.20)。 大 多 数 带 鹰 
首 的 十 字形 扣 都 由 锡 青铜 制造 ,原料 来 自 北 高 加 索 (No19. 953 一 
19.955) 。“ 上 斯 台 金 ”区 12 号 家 出土 的 器 物 或 许可 以 算 作 锡 铅 合金 ， 
不 过 金属 中 铅 的 含量 高 达 0.8% (No16.736; 图 4-6-1:19)。 碰 巧 它 
的 年 代 也 是 最 晚 的 (早期 的 晚 段 ) 。 类 似 的 扣 也 见于 第 聂 伯 河 左岸 ,来 
НЕ ( №19. 692512 ,制作 方法 与 它们 相似 ,可 能 出 自 同一 批 工匠 
之 手 。 没 有 装饰 鹿 首 的 普通 扣 ,与 前 面 的 复杂 扣 不 同 ,只 见 复杂 的 铜 锡 
铅 合金 (No17. 049,17. 050,19. 675—19. 679 19.818 ) 。 属 于 例外 的 有 
两 件 ( №17. 048 , №19. 680 ) ,是 由 锡 青 铜 制造 的 ,其 中 铅 的 含量 为 
0.3% 。 制 作 这 些 器 物 的 原料 都 是 北 高 加 索 的 铜 料 。 波 波 夫 卡 出 土 的 
一 件 扣 值得 特别 注意 (No19.965; 图 4-6-1:24)。 在 形制 上 它 与 其 他 
扣 不 同 , 钮 在 背面 ,这 是 这 个 系列 不 具备 的 特征 。 而 其 他 扣 的 钮 都 是 借 
助 于 成 对 分 布 在 四 个 花瓣 的 穿孔 固定 在 底板 上 。 要 不 然 就 是 波 波 夫 
卡 的 扣 以 中 央 的 底板 作为 装饰 ,没有 四 个 椭圆 形 的 花 辩 ,也 没有 中 央 
的 圆 形 突起 ,只 有 四 个 突起 的 圆圈 (与 图 4-6-1:21 一 23 比较 )。 波 
波 夫 卡 扣 的 原料 为 锡 铅 青铜 ,其 化 学 组 成 属于 西方 原料 。 原 料 与 它 相 
似 的 还 有 : 沃 尔 科 夫 齐 7 号 冢 的 座 首 杆 头 (No17.082 一 17.083) ,还 有 公 
元 前 5 HZ Ну —3 ІН ( №12. 518 ,No19.931、19.952 ,No17.081) 一 件 
5, 32 JÉ 5 EL ( №19. 786 19.787), 

AZ ЖЭН 2 70 6 世纪 的 器 物 (主要 来 自 苏 拉 河 流 
域 ) ,包括 十 字形 扣 ` 马 网上 的 节约 、 马 衔 和 马 镰 , 主 要 由 两 种 合金 制 
造 : 锡 青 铜 ( 占 52% ) 和 锡 铝 青铜 ( 占 48% ) ,两 种 材料 的 比例 基本 
相等 。 

古代 工匠 所 使 用 的 原料 主要 来 自 北 高 加 索 (88% ) 。 由 西方 原料 


和 东方 原料 制造 的 器 物 数量 不 大 ,东方 原料 制造 的 器 物 占 4% ,西方 原 


(1)ИА АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档案 . 
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料 制造 的 器 物 占 8% 。 

公元 前 6 世纪 的 马 网 上 的 主要 金属 器 更 多 地 见于 第 聂 伯 河 左岸 的 
森林 草原 地 带 。 根 据 化 学 分 析 的 结果 ,我 们 可 以 得 出 结论 ,在 第 县 伯 河 
左岸 存在 着 一 个 制造 全 套 青铜 马 风 的 生产 中 心 。 那 里 生产 的 产品 并 
没有 输送 到 超出 本 区 域 很 远 的 地 区 ,基本 上 集中 于 苏 拉 河 流域 。 

从 其 他 生产 中 心 运 到 第 麦 伯 河 左岸 森林 草原 地 带 的 产品 ,或 许 包 
РН BJ W ІН. (N19. 827, 19. 828)、 带 钮 的 十 字形 扣 
(No19.965) \ 来 自 “ 老 墓 " 和 阿 克 休 京 齐 2 5 ЖМЖ 54 (№17.271, 
No16.772)。 它 们 与 本 地 产品 的 原料 指数 不 同 ,应 该 与 西方 的 或 者 东 
方 的 矿 源 有 关 。 与 本 地 产品 不 同 的 还 有 它们 的 形态 特征 。 相 关 分 析 见 
前 面 的 器 物 的 分 类 研究 。 


4.6 公元 前 5 一 前 4 НИЈЕ 


铜 及 其 合金 继续 广泛 使 用 于 公元 前 5 至 前 4 НО БЕНИНА 
的 生产 。 人 们 仍然 用 青铜 来 制造 马 镰 、 额 饰 . 鼻 饰 、 固 定 皮带 上 的 节约 、 
马 面 饰 。 不 过 马 岁 本 身 的 组 成 ,众所周知 “在 公元 前 6 世纪 与 公元 前 
5 世纪 之 交 发 生 了 根本 的 改变 "1 。 
4.6.1 548 

ЖИН ЕН КК ТЕН (17 件 ) 都 属于 公元 前 5 至 前 
4 世纪。 这些 马 镰 基 本 上 均 为 S 形变 曲 , 有 各 种 造型 的 末端 : 弧 形 , 截 
面 为 菱形 ( №17. 017,17. 018 一 一 阿 克 休 京 齐 2 号 家 H +; 
№17. 070 一 一 阿 克 休 京 齐 1 号 冢 出 土 ; 图 4 -7 - 1:1—2); “ЖЖ” 
(№19.714, 1975—— КО ЖАН 5 ж Н+); Ж К, % = 
(No20. 639 一 一 苏 季 伊 夫 卡 4 Е ЖН +; №19. 728,19. 729 ‚19.809, 
19.810 一 一 布 坚 基 1 号 墓 出 土 ;No17.794 .17.795 一 一 沃 尔 科 夫 齐 1 号 
к +; №19. 859 „19. 860 一 一 阿 克 休 京 齐 2 号 冢 出 土 ; 图 4 -7 -1:3、 


(1 )1лліньска В А,1961. 
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Зву we hr 3( 5: Ea Sà — H E 3 (0 на эр ун 25 


1. 阿 克 休 京 齐 冢 (1886 年 发 据 ) ;2. 阿 克 休 京 齐 (“ 上 斯 台 金 "区 )2 号 冢 ;3、10. 
沃 尔 科 夫 齐 1 号 冢 (1897 年 发 据 );4、5. 沃 尔 科 夫 齐 2 号 冢 (1897 一 1898 ЯЖ); 
67 АЊА А КА И; 苏 季 伊 夫 卡 ;9. 阿 克 休 京 齐 2 号 冢 (1885 年 发 
Ж) 


图 4-7-1 BR0BfE( S 8) жи 


1,2,4—8. жеен 19 号 家 ;3. НАМЕНА ОНЕ У 
号 冢 ;10. 小 谢 米 布 拉 特 冢 群 ;11、12. Е В ЖКХ ;13. 库 班 冢 群 ;14 一 16. 迈 科普 
(藏品 ) ;17. НМ Я М Е A dk 18 20. 谢 米 布 拉 特 冢 群 V 号 冢 ;19、23. ЖЕЗ 
24 号 冢 ;21. 塔 曼 ;22. 伊 丽 荡 白 京 斯 卡 姓 

图 4-7-2 Ььяви (па) м 
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6 一 10) 。 另 一 类 属于 有 艺术 造型 的 ,如 直 棒 状 (截面 圆 形 ) ,有 双 孔 , 直 
ЖТ 端 为 铲 形 ( №19. 791、19.792 一 一 沃 尔 科 夫 齐 2 号 冢 出 土 ; 
№19. 837 一 一 罗 缅 县 出 土 ;图 4 -7 -1:4 一 5) 。 我 们 将 上 述 各 类 马 镰 
与 库 班 一 塔 曼 遗址 和 草原 地 带 斯 基 泰 遗址 的 同类 器 物 (5 件 样品 ;图 4 
=? -2 1—9) ТН", 

ВП КИЈЕВ. А. 伊 林 斯 卡 娅 特别 分 出 了 等 弧 
JÉ 截面 为 菱形 的 马 镰 ! ?) 。 这 种 马 镰 由 ЕУ 型 原料 的 锡 青铜 制造 ,因此 
与 其 他 几 类 马 镰 区 别 开 来 。 至 于 第 聂 伯 河 左 岸 的 其 他 马 镰 ,不 管 是 艺 
术 造 型 的 ,还 是 末端 为 球形 的 ,所 用 材料 都 是 统一 的 锡 铅 青铜 (14 件 样 
品 都 是 如 此 ) 。 原 料 有 3 种 , 北 高 加 索 原 料 和 西方 原料 基本 相等 ,占据 
显要 位 置 ( 北 高 加 索 原 料 占 43% ,西方 原料 占 50% ) ,东方 原料 部 分 极 
少 ( 占 7% ) 。 库 班 一 塔 曼 器 物 的 化 学 治 金 指 数 完全 是 另外 一 种 情况 。 
供 我 们 对 比 研究 的 马 镶 中 ,有 20 件 是 末端 带 艺术 造型 的 ,13 件 为 “ 球 
形 ”。 这 些 马 镶 可 以 划分 出 3 种 治 金 配方 : 锡 青 铜 ( 有 17 件 , 其 中 6 件 
马 镰 无 艺术 造型 ,11 件 末 端 有 艺术 造型 , 占 所 有 样品 的 52% ) ; 锡 铅 青 
铜 ;有 的 (有 5 件 ) 添 加 了 较 多 的 砷 (0.6% ~ 1% ) ,从 而 形成 复杂 的 
铜 一 锡 一 铅 一 砷 四 元 合金 。 为 了 便于 统计 ,也 把 这 类 合金 归 人 锡 铅 青 
铜 组 。 锡 铅 青铜 的 数量 实际 上 与 锡 青铜 相当 ( 占 48% ,16 件 样品 中 7 
件 无 艺术 造型 ,9 件 有 艺术 造型 ) 。 铸 工 所 利用 的 原料 主要 来 自 北 高 加 
索 原 料 ( 占 58% ,19 件 器 物 中 11 件 带 艺术 造型 ,8 件 没 有 艺术 造型 ) 和 
东方 原料 ( 占 33% ,11 件 器 物 中 4 件 为 普通 类 型 ) ,西方 原料 所 占 比例 
较 低 ( 占 9% ,3 件 器 物 中 1 件 为 普通 类 型 ,其 余 2 件 带 艺 术 造 型 ) м 
原 地 带 的 金属 器 所 用 的 铜 料 来 自 北 高 加 索 ,合金 类 型 一 致 , 即 都 为 锡 
път. 

上 述 化 学 冶金 组 的 不 同 , 很 可 能 说 明 当 时 存在 若干 生产 作坊 , 既 
在 第 聂 伯 河 左岸 的 森林 草原 地 带 活动 ,又 在 库 班 河 北岸 活动 。 他 们 的 


С1)ИА АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档案 
(2 )Ильинская В А,1968. 


62 


产品 有 所 相似 ,但 是 也 存在 着 自己 的 特征 。 

м 在 马 和 网 上 可 以 看 到 连接 马 衔 的 圆 形 套 环 
(№17. 02 вж +). “Жа” ( №17. 021, 
京 齐 2 号 冢 出 土 ) И £H BJ) 22 JÉ ЯП = fi (“> 
形 ”) 扣 (No19.844 一 一 罗 缅 县 出 土 ;Nol17.084 .17. 085 一 一 沃 尔 科 夫 齐 
7 号 冢 出 土 ;No19.958 一 19. 960 .19. 962 一 19. 964 一 一 波 波 夫 卡 14 ВЖ 
出 土 ) 。 最 后 一 种 扣 早 在 公元 前 6 世纪 与 前 5 世纪 之 交 就 已 经 出 
现 [1] 。 同 样 广泛 分 布 的 是 一 种 背面 带 钮 的 半球 形 扣 (ol17. 100— 
17. 102 一 一 沃 尔 科 夫 齐 1 号 家 出 土 ;N016.740 一 一 阿 克 休 京 齐 出 土 ; 
No20.724 一 一 马 丘 希 出 土 ) 和 边缘 起 齿 状 棱 的 圆 形 扣 (“ 格 里 芬 之 眼 ”) 
京 齐 1 号 冢 出 
京 齐 2 号 冢 出 土 ; №17. 209, 、17.210 一 一 博 尔 效 那 1 号 冢 出 土 ; 
No19.852 一 一 罗 缅 县 出 土 ;No19.811 一 19. 815 ,No20. 644—20. 646 一 一 
布 坚 基 出 土 ; N19.817 一 一 阿 克 休 京 齐 出 土 ; N019. 657, 19. 658, 
19.774 ‚19.775 .19.788 一 一 沃 尔 科 夫 齐 出 土 )。 与 众 不同 的 是 博 尔 兹 
那 1 号 家 No17.215 的 “ 双 ” 扣 (图 4-8-1:12)。 在 公元 前 5 至 前 4 世 
纪 , 特 别 是 在 公元 前 4 至 前 3 世纪 ,流行 的 是 “ 双 层 ” 扣 ( 环 加 三 角 ) 
(No19.716、19.717 .19.811 一 一 沃 尔 科 夫 齐 工 号 冢 出 土 ;No19.780 一 

沃 尔 科 夫 齐 4 号 冢 出 土 ), 带 柱 钉 的 圆 形 扣 (No19.788、19. 799, 
19. 800 一 一 沃 尔 科 夫 齐 1 号 冢 出 土 ;No19.851 一 一 罗 缅 县 出 土 ) 以 及 简 
单 的 背面 带 钮 的 光滑 的 圆 形 扣 (Nol19.718 一 19.720 ,19.771--19.773, 
19.796 一 19.798 ,No20. 647 一 一 沃 尔 科 夫 齐 1 ЕЖЕ). 

4.6.2 jm 


我 们 总 共 分 析 了 55 件 “ 几 何 形 " 扣 。 扣 的 金属 材质 分 布 很 不 一 
致 :公元 前 5 世纪 马 终 的 37 件 扣 ,43% 由 锡 青 铜 制造 ,57% 由 锡 铝 青铜 
制造 。 矿 料 来 源 的 比例 如 下 :35% 为 北 高 加 索 原料 ,43% 为 东方 原料 ， 
22% 为 西方 原料 。 我 们 应 该 注意 到 ,上 述 扣 中 大 部 分 (11 件 样品 ) (图 


(1 )Ильинская В А,1968 ,128 129 м. 


ннн: В: 


ФЕВ js; ў ўро 34 шу ЕЕ — |Ы ЕК | С л} йй =? ни 


4-8-1:3 一 611 一 17) 由 东方 原料 的 锡 青 铜 制造 , 而且 全 由 一 种 化 学 
原料 制造 ,与 它们 共生 的 器 物 为 斯 基 泰 世界 所 罕见 


< Фо да @ 0 «о 
до 24 9-9 04 TT 
О (9) 8% Ч довод д 
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1. 沃 尔 科 夫 齐 7 号 冢 ;2. 马 丘 希 ;3\4. 沃 尔 科 夫 齐 1 号 冢 (1886 年 发 气 );5、6、 
11. 阿 克 休 京 齐 (“上 斯 台 金 ”区 )2 号 家 ;7 一 9. 波 波 夫 卡 14 号 冢 ;10. 罗 缅 县 ;12. 博 
КМЗ ИЗ. 阿 克 休 京 齐 (“上 斯 台 金 ”区 )20 号 冢 ;14、16. 阿 克 休 京 齐 1 号 家 
(1886 年 发 据 ) ;15.“ 老 莫 ”;17. 沃 尔 科 夫 齐 5 号 冢 ;18、20 一 29. 沃 尔 科 夫 齐 1 号 冢 
(1897 +5 3) 192 (ЊЕ $ 4 > £ 4 5 # + 
图 4-8-1 Шап Ыі 


1. ЯЯИЖЯХ;2. 阿 克 休 京 齐 1 号 冢 (1886 £. Z dR) ;3.5.6.8—12. 沃 尔 科 
夫 齐 ;4. 阿 克 休 京 齐 (“上 斯 台 金 "区 )2 У КЛ ЖЖ K F 4 ТА Б Ё #13. Ж 
尔 科 夫 齐 1 号 冢 (1897 年 发 据 ) 

图 4-8-2 简单 马 败 泡 和 串珠 来 源 


早期 样品 中 有 2 件 扣 (图 4-8-1:1) 的 底板 为 菱形 (Nol17.084、 
17.085 一 一 沃 尔 科 夫 齐 7 号 冢 出 土 ) 。 它 的 化 学 冶金 指数 ( 锡 铅 青 铜 ， 
西方 原料 ) 更 为 接近 西方 生产 的 一 些 产品 (如 镜 ,No19.755 一 一 沃 尔 科 
夫 齐 出 土 ; №19. 753 一 一 巴 索 夫 卡 出 土 ;No19. 754 一 一 罗 缅 县 出 土 )。 
产 于 外 地 作坊 的 可 能 还 有 2 件 波 波 夫 卡 14 号 家 出 土 的 “ 心 形 " 扣 (图 4 
-8 -1:7;No19.958、19.959) 。 金 属 成 分 与 它 完全 相同 的 是 一 些 独 特 
的 器 物 : 沃 尔 科 夫 齐 7 => 2< BJ) + Jë Е BJ FF 3k (№17. 082 .17. 083) ЖЖ 
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科 夫 齐 4 号 冢 4 号 墓 的 圆锥 形 器 (No19.779) , “ ЛЕ" НОЈЕ ЧН — 
支 (No17. 271),  $ ( №19. 931,19. 952, №12. 518, №17. 081). В 
37 件 异 类 金属 制造 的 扣 之 后 ,其 他 器 物 出 现 了 以 下 情况 (1) : 锡 青铜 的 
比例 由 原来 的 43% 下降 到 14% ,但 是 锡 铅 青铜 的 比例 由 原来 的 57% 提 
高 到 86% ; 原料 来 源 也 发 生 了 变化 : 北 高 加 索 原 料 上 升 到 第 一 位 ( 占 
59% ) ,东方 原料 和 西方 原料 差不多 (东方 部 分 占 23% , 西方 部 分 
占 18% ) 。 
4.6.3 节约 

公元 前 4 世纪 流行 的 节约 的 化 学 冶金 指数 是 另 一 种 情况 。 在 我 们 
分 析 的 18 件 样品 中 ,17 件 由 锡 铅 合金 制造 ( 占 94% ) ,只 有 1 件 由 锡 青 
铜 制造 ( 占 6% ) ; 北 高 加 索 原 料 占 44% ,西方 原料 占 56% 。 
4.6.4 泡 


4.6.4.1 动物 风格 泡 

这 类 泡 是 一 类 非常 重要 的 器 物 。 在 第 聂 伯 河 左 岸 的 森林 草原 地 
带 遗 址 中 泡 的 出 现 非常 广泛 一 一 从 公元 前 6 世纪 末 它 就 开始 成 为 主要 
МИЯ. ЗИП 40 件 有 艺术 造型 的 泡 进 行 了 光谱 分 析 ( 图 4 - 9 
-1:1 一 31; 图 4-9-2:1.2)。 为 了 进行 比较 ,我 们 还 使 用 了 第 聂 伯 河 
右岸 出 土 的 有 艺术 造型 的 泡 (7 件 )、 伏 尔 加 河 下 游 地 区 出 土 的 有 艺术 
造型 的 泡 (11 件 ) 、 库 班 河 出 土 的 有 艺术 造型 的 大 、 小 泡 (23 件 )( 图 4 
-9 -2:3 一 36) 的 分 析 资 料 。 

4.6.4.2 透 雕 泡 ( 图 4-9-1:1) 

沃 尔 科 夫 齐 的 8 号 冢 出 土 了 10 件 造型 奇特 的 泡 ,B. А. 伊 林 斯 卡 
娅 认为 它们 的 年 代 属 于 公元 前 6 世纪 末 ( 古 希腊 晚期 )'*1。 装 饰 动物 
纹 的 四 角 泡 ,偶尔 也 见于 公元 前 4 世纪 。 但 是 与 沃 尔 科 夫 齐 相似 的 器 
物 很 难 找到 ,虽然 看 起 来 ат Нижни”, НА“ 
色 雷 斯 的 一 些 泡 …… 具 有 完全 与 沃 尔 科 夫 齐 8 号 家 的 泡 相 同 的 外 形 。 


( 1] 器 物 的 数量 减少 到 22 (Е. 
(2 ЈИљинскал В A,1968 ,130 м. 
(3 )Мелюкова А И,1976,116 Я ; Ильинская В А ,1968 ,130 页 . 
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и. 圳 涅 季 科 夫 倾 向 于 认为 …… 它们 来 源 于 哈 尔 希 塔 特 文化 ( Hallstatt 
Culture ,1200BC 一 475BC ,分 布 于 中 欧 一 一 译 者 注 ) ИЛИЯ”. 
3 (№17. 105—17. 107) 的 分 析 数 据 显示 ,它们 都 由 西方 原料 的 锡 
青铜 (2 件 ) 和 锡 铅 青铜 制造 。 这 些 泡 的 化 学 组 成 与 沃 尔 科 夫 齐 、 巴 瑟 、 
罗 缅 县 马 丘 希 的 铜 镜 (No19.753 一 19.755 ,No20.613 ) 以 及 罗 缅 县 的 权 
杖 (No19. 674) ЕНІН. (19. 827,19. 828), Ж Е ( №17. 084, 
17.085) 几乎 完全 一 致 。 这 种 原料 一 致 的 现象 使 我 们 认为 ,它们 有 着 
共同 的 生产 中 心 ,以 西方 原料 为 基础 ,并 于 斯 基 泰 早期 在 第 聂 伯 河 左 
岸 建立 了 自己 的 生产 中 心 。 斯 基 泰 马 余 饰物 中 不 常见 的 是 山羊 形象 
的 泡 一 一 它们 只 在 波 波 夫 卡 农庄 的 10 号 冢 出 现 过 。B. А. 伊 林 斯 卡 
娅 认为 年 代 属 于 公元 前 6 世纪 末 至 公元 前 5 世纪 初 ( 图 4-9-1:2)。 这 
些 泡 的 化 学 成 分 与 上 述 泡 以 及 其 他 外 地 产品 完全 一 致 。 为 了 比较 ,我 
们 引用 了 顺 图 克 冢 (位 于 库 班 河北 岸 ) 的 山羊 形 泡 (No10.597 ) 的 分 析 
结果 [?] 。 顺 图 克 泡 的 形态 与 波 波 夫 卡 的 泡 不 完全 相似 ,化 学 冶金 指数 
也 不 相同 ( 顺 图 克 泡 由 北 高 加 索 原料 的 锡 铝 青铜 制造 )( 图 4 -9 -2:3)。 

4.6.4.3 十 字形 泡 

这 类 泡 在 公元 前 6 世纪 末 至 公元 前 5 世纪 初 的 遗址 中 总 共 发 现 了 
3 件 ,其 中 一 件 来 自 沃 尔 科 夫 齐 (2 号 冢 ,1897 ТЕЗА , №19. 649, Я 4 – 
9-1:3)(31。 有 人 认为 这 些 泡 是 在 奥 利 维 亚 制造 的 41 ,或 者 “如 果 不 
是 在 奥 利 维 亚 直接 生产 的 ,那么 也 是 按照 奥 利 维 亚 的 样品 生产 的 “5)。 
因为 没有 关于 奥 利 维 亚 生产 中 心 的 金属 资料 ,判断 这 些 泡 是 否 在 奥 利 
维 亚 生产 的 问题 还 为 时 过 早 。 关 于 这 个 问题 ,B. H. 格拉 科 夫 的 观点 
更 能 让 人 接受 。 目 前 只 分 析 了 两 件 这 样 的 泡 !51 ,与 透 周 泡 和 山羊 形 泡 


(1 )Мелюкова А И,1976,116 页 ,图 版 I :15. 

(2 )Барцева Т Б,1974а, Ж, ЖП. 

(3 ЈКапошина С И,1956,139 页 ,图 16;Граков Б Н,1947,33 页 ,图 4.5. 

(4 )Капошина С И ,1956 ,173 -175 М. 

(5 ЈГраков Б Н,1947,33 м. 

[6)] 出 自 奥 利 维 亚 幕 地 的 十 字形 泡 (N018.074, 图 21:35) ,HA АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档 
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不 同 ,它们 是 由 另 一 个 生产 中 心 生 产 的 ,用 的 也 是 北 高 加 索 的 原料 。 其 
化 学 成 分 与 加 夫 里 洛 夫 卡 的 镜 柄 完全 一 致 , 而 这 件 镜 上 装饰 着 豹 的 雕 
刻 (No19.764) 。 


УМ; А 
Ж) КУ, 
== 2 

1 

© 
8 

е ако 


25 26 21 


1. 沃 尔 科 夫 齐 8 号 冢 ;2. 波 波 夫 卡 10 号 冢 ;3、11、17、25. ЖАНХЖОЗЖ 
(1897—1898 + Ж Ж) ;4.6. 阿 克 休 京 齐 (“上 斯 台 金 ”区 )12 5 #;5,7,12,16. 巴 索 
夫 卡 499 5 #;8.10,13. 罗 缅 县 ;9. 沃 尔 科 夫 齐 ;15、33. 沃 尔 科 夫 齐 4 3247323; 
18.29. 阿 克 休 京 齐 (“ 上 斯 台 金 "区 )2 号 冢 ;19. 博 尔 效 纳 1 号 冢 ;14、20 一 24. 阿 克 
休 京 齐 1 号 冢 (1886 年 发 气 );26. 波 尔 塔 夫 希 纳 ;27、28. 阿 克 休 京 齐 2 号 冢 (1885 
年 发 据 ) ;30. МХЖЯ(Д. Я. 萨 莫 克 瓦 索 夫 的 藏品 ) ;31. 克 里 亚 奇 科 夫 卡 

图 4-9-1 БРИЖА) ЖЕ 
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1. 沃 尔 科 夫 齐 1 号 冢 (1897 £. X 4k) ;3.8.14. ЖЕНЯ, Ж;4. 奥 利 维 亚 ;3、37、 
10. 尼 姆 菲 ;7、13. 布 柳 缅 费 利 德 12 号 冢 2 号 蔓 ;9. 格 里 申 齐 10 号 墓 ;11. УЖ 
[号 冢 ;12、.27. 迈 科 普 县 ;15. Я МЕ; 16. 小 谢 米 布 拉 特 冢 群 ;17、18. 别 列 斯 
特 尼 亚 基 4 号 冢 ;19 一 22.24 一 26. 克 里 瓦 亚 卢 卡 ;23. 古 利 亚 伊 城 ;28、29. 维 加 拉克 
33 号 冢 ;30. 斯 塔 夫 罗 波 尔 附 近 的 冢 匡 ;31. 库 班 ;32、33. 塔 曼 ;34./ 切 尔 托 姆 雷 克 ; 
35.36. & АЖ 
图 4-9-2 马凯 部 件 (艺术 雕刻 泡 ) 来 源 
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4.6.4.4 “ 驼 鹿 头 ” 泡 (图 4-9-1:4.5) 

研究 这 类 泡 让 人 得 出 的 结论 是 ,第 聂 伯 河 右岸 与 左岸 有 着 不 同 的 
生产 方式 ,可 以 说 它们 有 各 自 独立 的 艺术 中 心 ,但 是 表现 的 都 是 斯 基 
泰 主题 !)。 我 们 分 析 了 两 件 带 驼 鹿 首 形 象 的 泡 (N16. 734 和 
No18.069 一 一 “上 斯 台 金 "区 的 12 号 冢 和 巴 索 夫 卡 村 的 499 号 冢 出 土 ， 
图 4-9-1:4.5) ,得 到 了 不 同 的 结果 。 阿 克 休 京 齐 泡 的 原料 来 自 西 
方 , 而 巴 索 夫 卡 泡 的 原料 则 来 自 东 方 ,其 中 含有 大 量 (2.5% ) М. Ж 
是 东方 金属 (BK 型 ) 的 典型 特征 。 两 件 泡 的 合金 也 有 区 别 。 阿 克 休 京 
齐 的 泡 由 锡 青铜 制造 ,而 巴 索 夫 卡 的 泡 由 锡 铅 青铜 制造 。 上 述 区 别 可 
能 表明 它们 出 自 不 同 的 生产 作坊 。 但 是 因为 研究 的 样品 数量 太 少 ,不 
能 深化 这 一 结论 。 为 了 进行 比较 ,我 们 分 析 了 尼 姆 菲 冢 群 的 两 件 泡 
(图 4-9-2:5.6)。 它 们 由 了 Ey 型 原料 的 锡 铅 青铜 制造 ,因此 我 们 可 以 
认为 它们 是 另 一 个 生产 中 心 的 产品 ,与 苏 拉 河流 域 冢 群 出 土 的 泡 有 所 
区 别 。 

4.6.4.5 “ 格 里 芬 头 ” 泡 

第 聂 伯 河 左岸 出 土 的 这 类 器 物 中 ,一 件 ( 台 16. 733——— E # £: 
金 " 区 12 号 冢 出 土 ;图 4-9-1:6) 经 过 分 析 , 有 观点 认为 它 是 左岸 工 
匠 的 产品 ! 21。 但 是 这 件 泡 的 金属 是 复杂 的 铜 锡 铅 合金 ,原料 来 自 东 方 
地 区 微量 元 素 贫 乏 的 矿石 。 

4.6.4.6 “ЖЕ” 

这 是 公元 前 5 世纪 斯 基 泰 马 网 上 最 常见 的 泡 , 做 成 猛禽 的 头 部 
( 鹰 ) 形 象 。 根 据 这 种 形象 的 各 种 表现 手法 ,一 些 作者 认为 装饰 鹿 首 的 
泡 就 是 在 右岸 的 森林 草原 和 奥 利 维 亚 生产 的 !3]。 合 金 ( 锡 铅 青铜 占 主 
导 地 位 ) ,特别 是 多 样 的 化 学 (原料 ) 指 数 的 多 样 性 (三 种 原料 , 即 C -K 
型 .3 型 和 B 型 全 部 出 现 ) 表 明 , 当 时 存在 着 几 个 生产 “ 鹰 首 ?" 泡 的 中 


心 , 但 是 详细 证 明 这 个 观点 还 有 待 进一步 的 研究 。 由 西方 原料 制造 的 


{ 1)Шкурко А И,1976,96 -98 页 ,图 2:5; 图 2:13; 图 3:9 10. 
(2 Ильинская В A,1968 ,131 м. 
[ 3 ЈКапошина C И,1956,138 ІЛ ; Шкурко А И,1976 ,96 М. 
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有 波 尔 塔 夫 的 泡 (No19. 842; 图 4-9-1:10)、 沃 尔 科 夫 齐 的 泡 
(№19. 789; [94-9 –1:9) 5 6 109 ( №18. 071; 4 4-9 –1;7), 
由 北 高 加 索 原 料 制 造 的 有 沃 尔 科 夫 齐 2 号 冢 的 两 件 泡 (No19. 653, 
19.654; 图 4-9-1:11)。 与 东方 原料 (BK 型 ) 有 关 的 则 有 罗 缅 县 的 泡 
(No19.843; 图 4-9-1:8)。 

4.6.4.7 “ЖИ 

狮 头 形 的 泡 普 遍 发 现 于 公元 前 5 世纪 的 遗址 中 ,“…… 可 能 产 于 
奥 利 维 亚 制 造 "'1 或 者 “希腊 殖民 城市 的 生产 中 心 *)。 但 是 这 种 题 
材 在 第 聂 伯 河 右 岸 和 库 班 河北 岸 尤为 常见 。 而 在 第 聂 伯 河 左 岸 只 发 
现 两 批 一 一 分 别 出 自 阿 克 休 京 齐 村 ?1 和 巴 索 夫 卡 的 499 вж. ЖП 
对 巴 索 夫 卡 出 土 的 一 件 泡 (No18.072 ,图 4-9-1:12) 作 了 光谱 分 析 ， 
发 现 它 与 其 他 泡 ( 例 如 : 顺 图 克 、 图 利 斯 卡 娅 站 、 谢 米 布 拉 特 尼 、 别 列 斯 
尼 基 等 地 的 遗物 ,图 4 -9 -2:14 一 18) 既 有 艺术 风格 的 不 同 也 有 化 学 
冶金 指数 的 不 同 。 风 格 上 与 巴 索 夫 卡 泡 接近 的 大 概 是 古 利 亚 伊 城 家 
出 土 的 一 件 ( 图 4=9=2:23)。 

巴 索 夫 卡 和 古 利 亚 伊 城 的 两 件 泡 都 是 由 锡 铅 青铜 制造 的 ,原料 来 
自 东 方 。 在 所 有 泡 中 仅 此 两 件 装饰 狮 头 形 象 ,由 东方 原料 制造 。 经 过 
分 析 的 泡 基 本 上 都 是 用 北 高 加 索 原 料 制造 的 ,其 合金 有 两 种 , 即 锡 青 
铜 和 锡 铅 青铜 ,两 者 的 数量 基本 相等 。 另 外 几 件 泡 值得 特别 注意 ,造型 
是 狮子 头 的 正面 , 狮 权 梳 向 两 侧 (图 4-9-2:18)。 它 们 位 于 出 土 于 别 
列 斯 尼 基 村 4 号 冢 的 腰带 正面 。 这 些 泡 都 使 用 了 西方 的 原料 ,材质 是 
锡 青铜 和 锡 铅 青铜 。 很 有 可 能 它们 是 当地 的 作坊 生产 的 ,一 起 生产 的 
还 有 一 些 独特 的 东西 。 化 学 冶金 指数 与 它们 接近 的 有 沃 尔 科 夫 齐 墓 
地 出 土 的 杆 头 (7 Вж , №17. 082 17. 083) В (№17. 081, №12. 518, 
№19. 93119. 952), ЖЖ}: ( №19. 779) 和 “翅膀 形 ” 马 面 饰 
(No19.786 19.787) 。 


(1 )Онайко H А,1966,33 м. 
(2 )Ильинская В А,1968,132 М. 
(3 ) Ильинская В А,1968, ХХ X VI :6. 
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4.6.4.8 “野猪 头 ” 泡 

这 种 泡 广泛 出 现 于 公元 前 5 世纪 的 马 风 上 。 这 类 题材 出 现 于 古典 
希腊 艺术 ,而 后 由 博 斯 普尔 的 古典 希腊 中 心 传播 到 第 县 伯 河 左岸 (1)。 
А. H. 什 库 尔 科 '?} 研 究 了 这 类 泡 的 表现 手法 以 后 ,认为 在 第 聂 伯 河 左 
岸 发 现 的 野猪 头 形象 的 泡 是 典型 的 当地 艺术 中 心 的 产品 。 我 们 对 6 件 
泡 (No19. 838 „19. 839 一 一 罗 缅 县 出 土 ;No18. 070 一 一 巴 索 夫 卡 村 附近 
的 499 号 幕 出 土 ;No19.730 一 19.732 一 一 沃 尔 科 夫 齐 村 附近 4 号 幕 地 
的 4 号 墓葬 出 土 ;图 4 -9 -1:13 一 15) 作 了 分 析 。 为 了 进行 比较 ,我 们 
分 析 了 尼 姆 菲 以 及 “ 弯 弓 ”墓地 出 土 的 泡 (图 4 -9-2:24 一 26) 。 结 果 
表明 ,所 有 的 泡 ,无 论 它 们 在 艺术 风格 上 怎么 不 同 ,都 由 一 种 合金 ( 锡 
铅 青铜 ) 制造 。 它 们 的 区 别 在 于 原料 的 来 源 上 。 在 第 肾 伯 河 左岸 发 现 
的 6 件 泡 中 有 5 件 是 由 北 高 加 索 原 料 制造 的 ,只 有 来 自 巴 索 夫 卡 的 1 
件 (No18.070; 图 4-9-1:14) 是 东方 “BK” 类 型 的 原料 ,金属 器 中 所 含 
Б 3% ОЕК 0. 1% 的 砷 可 为 证 明 。 

与 第 肾 伯 河 左岸 的 泡 有 所 区 别 的 是 , 尼 姆 菲 和 "* 弯 弓 " 墓 地 的 泡 只 
由 东方 原料 制造 ,可 能 说 明 这 里 只 有 一 个 生产 中 心 (31。 它 们 的 艺术 风 
格 相似 也 能 说 明 这 一 点 (图 4-9 -2:24 一 26) 。 

4.6.4.9 “能 掌 ” 泡 

这 类 泡 出 现 于 公元 前 5 世纪 初期 《1 ,并 在 整个 公元 前 4 世纪 一 直 
使 用 。 因 此 “早期 的 器 物 形 象 非 常 逼真 ,在 公元 前 4 世纪 变 成 纯粹 的 
ВЕЛЕ ЖЕ”! 。 有 人 认为 ,这 类 泡 是 由 第 肾 伯 河 左 岸 的 工匠 生产 的 ， 
“一 些 泛 斯 基 泰 题材 设计 得 如 此 新 颖 ,以 至 他 们 看 起 来 像 是 独创 
的 51。 我 们 分 析 了 5 件 这 类 泡 ,其 中 只 有 阿 克 休 京 齐 村 1 号 家 .出土 
#2 (№17. 067 .17.068, 图 4-9-1:23.24) 是 由 乌拉 尔 的 锡 青 铜 


(1 )Ильинская В А ,1968 ,133 й. 

(2 )Шкурко А И,1976,97 页 ,图 2:14. 
(3 ЈИА АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档 案 . 
(4 )Мелюкова А И,1976,115 页 ,图 6. 
(5 )Мелюкова А И,1976,116 й. 

(6 ЈШкурко А И,1976,98 м, 2:16. 
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(Еу 类 型 ) 制 造 的 ;其 余 的 3 件 (No19. 647 „19. 648 一 一 沃 尔 科 夫 齐 村 
的 2 号 冢 出 土 ;No20. 608 为 波 尔 塔 夫 辛 纳 的 偶然 采集 品 ; 图 4-9-1: 
25,26) 由 锡 铅 青铜 制造 ,使 用 的 是 北 高 加 索 原 料 , 产 于 同一 个 生产 中 
心 ,地 点 可 能 就 在 第 聂 伯 河 左岸 。 与 阿 克 休 京 齐 的 泡 相 比 ,前 者 的 年 代 
可 能 更 晚 些 ,因为 出 自 沃 尔 科 夫 齐 村 2 号 家 ,除了 早期 的 器 物 以 外 ,出 
土 的 马 镰 年 代为 公元 前 5 至 前 4 世纪 [1) 。 两 件 出 自 阿 克 休 京 齐 2 号 
家 的 “五 指 形 能 掌 ”(No19.682 .19.831; 图 4-9-1:27.28) 以 随意 的 手 
法 表现 了 “人 和 手 ” 的 形状 2) 。 与 它们 同 出 的 器 物 不 仅 有 公元 前 5 世纪 
的 ,而 且 有 公元 前 4 世纪 普遍 使 用 的 (如 铜 蚀 和 带 三 角形 边框 的 圆 
扣 ) 。 与 沃 尔 科 夫 齐 、 波 尔 塔 夫 辛 纳 的 泡 一 样 , 阿 克 休 京 齐 2 号 冢 的 
“能 掌 " 泡 与 它们 生产 于 同一 个 作坊 (材质 为 锡 铅 青铜 ,原料 来 自 北 高 
加 索 ) 。 它 们 的 相似 之 处 还 有 ”能 掌 " 泡 的 上 边 装 饰 着 联 珠 纹 (比较 图 
4-9-1:26 一 28) 。 为 了 比较 ,我们 选取 了 尼 姆 菲 же НІНЕ Ж 
和 盖 马 诺 娃 幕 出 土 的 能 掌 泡 。 它 们 的 年 代为 公元 前 5 至 前 3 世纪 (图 
4-9-2:32—35)(32 ,虽然 与 第 县 伯 河 左岸 的 泡 材质 和 化 学 组 成 相似 ， 
但 是 形态 差别 明显 。 

4.6.4.10 “ЛЕ” 

这 是 非常 奇特 的 一 批 青 铜 泡 ， 在 第 聂 伯 河流 域 仅 存 在 了 一 段 有 
限 的 时 间 ( 公 元 前 5 世纪 中 期 ) "41。 这 类 “神奇 (功能 ) ”的 器 物 经 常 
“出 现在 高 加 索 一 哈 尔 希 塔 特 和 欧洲 中 部 的 许多 遗址 。 这 种 纹饰 以 及 
它 在 斯 基 泰 艺术 中 的 起 源 问 题 已 经 成 为 专门 的 研究 课题 " 51。 我 们 对 
3 件 泡 作 了 光谱 分 析 (No19. 819 阿 克 休 京 齐 出 土 ;No17.015 阿 
克 休 京 齐 2 号 冢 出 土 ;No20. 620 一 一 克 里 齐 科 夫 卡 村 冢 出 土 ;图 4 -9 - 
1:29.30) 。 多 样 的 化 学 治 金 指 数 和 多 样 的 艺术 风格 使 我 们 很 难 判断 这 
些 器 物 的 生产 中 心 。 我 们 只 想 指出 , 阿 克 休 京 齐 2 号 冢 出 土 的 泡 ,与 同 


(1 ЈИльинская В А,1968,120 м. 

(2 ЈИљинскал В А,1968,135 й. 

(3 ЈИА АН СССР 光谱 分 析 研究 室 档案 . 
(4 )Шкурко А И,1976 ,98 页 ,图 2:19. 
(5 )Ильинская В A,1968 ,135 М. 
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出 的 其 他 器 物 一 样 ,原料 和 配方 都 属于 东方 的 作坊 (图 4-9-1:29)。 

4.6.4.11 “НЕА” 

这 类 题材 不 仅 广泛 流行 于 黑海 北岸 ,而 且 广泛 流行 于 中 亚 和 西伯 
利 亚 。 

我 们 分 析 了 3 件 这 类 泡 ,其 中 2 16 (1019. 655 ,19. 656 一 一 沃 尔 科 
夫 齐 2 号 冢 出 土 ;图 4 -9 -1:17) 由 西方 原料 制造 ,材质 是 锡 铅 青铜 和 
锡 青铜 。 特 别 有 趣 的 是 巴 索 夫 卡 村 499 号 冢 出 土 的 泡 (No18.068; 图 4 
-9-1:16)。 它 由 锡 铅 青铜 制造 ,其 中 铅 的 含量 为 0.8% ,属于 人 工 添 
加 的 门槛 值 ,属于 东方 原料 (EY 型 ) 。 这 些 泡 不 是 用 钮 来 固定 的 ,而 是 
借助 于 末端 带 帽 的 销 钉 。 它 们 在 塞 克 一 索 罗 马 特 人 的 马 岁 上 普遍 
使 用 2 。 

为 了 比较 ,我 们 使 用 了 维 加 拉克 墓地 出 土 的 泡 、 迈 科普 县 出 土 的 
泡 ( 图 4-9-2:27) 以 及 巴 索 夫 卡 的 采集 品 。 它 们 的 原料 都 来 自 东 方 ， 
材质 为 锡 青 铜 ( 维 加 拉克 的 泡 ) 和 锡 铅 青铜 ( 迈 科普 县 的 泡 ) ЖЮН) 
库 班 河流 域 的 泡 并 不 严格 遵循 材质 和 原料 的 组 合 规律 (图 4-9-2: 
30 „31 )02) : 既 可 以 是 锡 铅 青铜 和 西方 原料 ,也 可 以 是 锡 青铜 和 北 高 加 
索 原 料 。 

4.6.4.12 “ 卧 伏 ”野兽 泡 

这 类 泡 在 斯 基 泰 人 的 马 败 中 很 少见 ,只 在 第 聂 伯 河 左岸 发 现 两 件 
(Ne17.214 一 一 博 尔 兹 纳 1 号 冢 出 土 ;No17. 016 一 一 阿 克 休 京 齐 2 5 ЖЕ 
出 土 ;图 4-9-1:18、19)。 它 们 和 所 有 同 出 器 物 都 由 锡 青 铜 制造, 原 
料 为 微量 元 素 贫 乏 的 乌拉 尔 矿石 (EY 型 ) 。 在 斯 基 泰 艺术 中 ,这 样 的 
化 学 冶金 成 分 偶尔 也 见于 阿 克 休 京 村 1 5 2 iH ЕН ЖЕТ” 
(ї®17.062 ‚17.064 „17.065 ; 4 -9 -1:20 一 22) 。 


(1 )Вишневская О A,1973 ,图 版 I :6 19; Л П :1; А У :18 ; Смирнов К. Ф. ,1964 ,图 版 
21:2a,B; 图 版 80:2. 
( 2 )HA АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档案 ;Bapuesa Т. Б. ,1974a ,图 版 工 . 
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47 马 额 饰 ( 鼻 饰 ) За 


动物 风格 装饰 还 见于 公元 前 5 至 前 4 世纪 马 的 额 饰 ( 鼻 饰 ) пн 
饰 上 。 经 常 出 现 的 动物 种 类 有 :“ 座 ”( No20.609 一 一 马 丘 希 出 土 ;图 4 
-10 -1:1);“ 格 里 芬 ”" 怪 兽 (N017.013、17.014 一 一 阿 克 休 京 齐 “ 上 斯 
台 金 "区 2 号 家 出 土 ;N019.652 一 一 沃 尔 科 夫 齐 出土 ; №19. 681 一 一 阿 
克 休 京 齐 2 号 冢 出土,1883 一 1885 年 发 掘 ;No12.511 一 一 别 利 斯 克 冢 群 
出 土 ;图 4 -10 –-1:2,3,5);“ ЛЕ" (№19. 790—— КЕ КЕ 2 号 冢 出 
土 ) ;长 耳 的 “奇怪 动物 ”(No19. 651 一 一 沃 尔 科 夫 齐 出 土 ,No19. 804, 
19.721 一 一 沃 尔 科 夫 齐 1 号 冢 出 土 ;No16. 517 一 一 阿 克 休 京 齐 “ 老 幕 ” 
附 葬 墓 一 一 指 家 形成 以 后 埋 人 封 土 的 幕 芋 ,这 种 墓 可 以 是 同 部 落 用 来 
埋 匡 后 死 的 成 员 ,也 可 以 是 后 来 的 其 他 部 落 利 用 封 士 埋 匡 自 己 的 成 
员 ,与 冢 幕 主 人 不 一 定 有 关系 ( 译 者 注 ) 出 土 ;图 4 -10 -1:4,6—10). 
4.7.1 马 额 饰 

在 所 有 的 动物 风格 马 额 饰 中 ,我 们 总 共 分 析 了 114, ЕНЕ 
的 其 他 部 件 一 样 ,使 用 了 两 种 铜 基 人 工 合金 : 锡 青 铜 和 锡 铅 青铜 。 同 时 
应 该 注意 到 , 阿 克 休 京 齐 2 号 冢 出 土 的 两 件 马 额 饰 (No17.013 17.014) 
的 材质 也 是 锡 青 铜 。 令 人 注意 的 是 这 些 器 物 的 微量 元 素 都 很 贫乏 ,可 
能 与 南 乌拉 尔 的 金属 有 关系 。 虽 然 使 用 了 东方 原料 ,但 是 材质 为 锡 铅 
青铜 的 ,有 ” 老 墓 " 冢 附 葬 幕 出 土 的 马 额 饰 (No16.517 ,图 4-10-1:10) 
以 及 沃 尔 科 夫 齐 1 号 冢 出 土 的 马 额 饰 (图 4-10-1:7)。 我 们 所 分 析 
的 大 多 数 马 额 饰 都 是 用 北 高 加 索 的 原料 制造 的 。 作 为 背景 资料 ,我 们 
对 比 了 库 班 河北 岸 的 一 些 动物 纹 马 额 饰 , 分 别 来 自 谢 米 布 拉 特 冢 群 、 
迈 科普 县 古里 斯 卡 娅 镇 6 号 冢 (图 4-10-1:17、. 23; 图 4-10-2:1、 
4) 乌克兰 草原 的 “ 尖 莫 ”“ 盖 马 诺 娃 幕 ” 切 尔 托 姆 雷 克 ( 图 4-10- 
1:18 20—22) ,还 有 第 聂 伯 河 右岸 的 森林 草原 地 带 、 普 鲁 瑟 9 号 冢 、 别 
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1. 马 五 希 ;2、4. 阿 克 休 京 齐 (“ 上 斯 台 金 "区 )2 号 冢 ;3、9. 沃 尔 科 夫 齐 ;5. PT #, 
休 京 齐 2 号 冢 (1885 年 发 据 );6. 沃 尔 科 夫 齐 2 号 冢 (1897 一 1898 年 发 据 );7、8. Ж 
尔 科 夫 齐 1 3 # (1897 年 发 据 );10.“ 老 莫 " ;11. 别 利 斯 基 冢 群 ;12、13. 罗 缅 县 ;14. 
沃 尔 科 夫 齐 4 号 冢 4 号 幕 ;15. 沃 尔 科 夫 齐 4 号 冢 3 号 莫 ;16. 沃 尔 科 夫 齐 2 5 
(1897—1898 年 发 气 );17. 谢 米 布 拉 特 了 号 冢 ;18. КЕ # ;19. ЊЕ 9 号 冢 ;20.“ 科 济 
尔 " 冢 ;21. вик ;22. 切 尔 托 姆 雷 克 ;23. 谢 米 布 拉 特 VI 号 家 ;24. НЕ 
图 4-10-1 马 崔 部 件 ( 马 额 饰 和 马 面 饰 ) 来 源 


( 1 JHA АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档案 . 
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1. 古里 斯 卡 娅 镇 ;2. 别 列 斯 特 尼 亚 基 5 号 冢 ;3. 格 里 申 齐 ;4. 小 谢 米 布 拉 特 A 
号 冢 ;35、6. ###;7 8. 图 利 亚 459 号 冢 ;9. 别 列 斯 特 尼 亚 基 5 号 冢 ;10. 尼 姆 菲 
4-10-2 БЕЕН ИО И ЊЕ 


与 第 聂 伯 河 左岸 的 马 额 饰 不 同 的 是 ,在 我 们 比较 的 几 个 区 域 的 马 
额 饰 中 出 现 了 另外 的 材质 和 原料 组 合 。 例 如 , 库 班 河北 岸 金属 器 的 东 
方 原料 和 北 高 加 索 原 料 比例 相当 , 锡 青 铜 和 锡 铅 青铜 比例 同样 如 此 ; 
在 第 肾 伯 河 右岸 ,使 用 的 是 北 高 加 索 原 料 和 西方 原料 ,配料 是 锡 铅 青 
铀 ;而 在 草原 地 带 东 方 原 料 居多 , 锡 铅 青铜 的 数量 略 高 于 锡 青 铜 。 

上 述 化 学 冶金 指数 的 多 样 性 以 及 艺术 风格 的 独特 性 结合 在 一 起 ， 
毫 无 疑问 地 证 明 当 时 存在 着 几 个 生产 中 心 ,分 布 于 黑海 沿岸 北部 和 第 
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聚 伯 河 森林 草原 地 带 的 各 个 区 域 。 

我 们 总 共 研 究 了 6 件 片 状 马 额 饰 (No19. 835 „19. 836 一 一 罗 缅 县 出 
土 ;No19.807 „19. 808 一 一 沃 尔 科 夫 齐 3 号 冢 4 5 8 Н + №19. 733, 
19. 806 一 一 沃 尔 科 夫 齐 4 号 冢 4 号 莫 出 土 ; 图 4 - 10 -1:12 一 15) 。 它 
们 大 部 分 (4 件 ) 由 锡 铅 青铜 制造 而 成 ,原料 通常 来 自 北 高 加 索 和 东方 
地 区 (No19.835 ‚19.836 为 C-K 型 ;N019.733、19. 806 为 ВК 型 ) Ж 
后 两 件 装 饰 着 简化 的 鹰 首 形象 。 有 两 件 大 型 的 片 状 马 额 饰 
(No19.807、19.808; 图 4-10-1:15) 由 锡 青 铜 制造 ,原料 来 自 北 高 加 
索 。 为 了 对 比 ,我 们 分 析 了 第 聂 伯 河 右岸 的 马 额 饰 (N06317 一 一 格 里 
申 齐 村 出 土 ;图 4 -10 -2:3;No19. 691 一 一 普 鲁 瑟 出 土 :图 4-10 -2: 
5) 和 谢 米 布 拉 特 冢 (No18.106, 图 4-10-2:4) 的 马 额 饰 ,发 现 它们 的 
合金 ( 锡 铅 青铜 ) 和 原料 (来 自 北 高 加 索 ) 都 一 致 ':) 。 
4.7.2 ЧЇЙ 

第 聂 伯 河 左 岸 出 土 的 马 面 饰 中 ,两 件 为 “翅膀 形 ”(o19.786、 
19.787 一 一 沃 尔 科 夫 齐 2 号 家 出土; 图 4 -10 -1:16)。 这 类 器 物 在 第 
聂 伯 河 右岸 的 遗址 (图 利 亚 村 459 号 冢 ; 别 列 斯 尼 基 5 号 冢 ; 普 鲁 瑟 ) 
中 出 土 了 很 多 (9 件 ,图 4 -10 -2:6 一 9)。 在 尼 姆 菲 也 出 土 了 一 件 
(No18.102; 图 4-10-2:10)[21。 令 人 注意 的 是 ,森林 草原 地 带 的 遗址 
中 出 土 的 所 有 马 面 饰 都 由 一 种 合金 一 一 锡 铝 青铜 一 一 制造 ,原料 来 自 
西方 地 区 (有 7 件 ) 和 北 高 加 索 (4 件 )。 这 个 地 带 的 工匠 们 没有 利用 
东方 原料 来 制造 这 些 马 面 饰 。 只 有 来 自 尼 姆 菲 地 区 的 一 件 经 过 分 析 
的 马 面 饰 是 由 东方 原料 制造 的 。 不 同 的 加 工 手 法 (包括 器 物 的 尺寸 ， 
“翅膀 ”和 纹饰 的 形状 ;图 4 -10 -2:6 一 10) 以 及 原料 来 源 的 区 别 ,大 概 
表明 它们 是 在 不 同 地 方 制造 的 。 

这 样 ,我 们 通过 对 第 聂 伯 河 左岸 大 量 器 物 ( 共 86 件 ) 的 研究 ,可 以 
就 它们 的 化 学 冶金 特征 得 出 一 系列 结论 。 


[1]HA AH СССР 光谱 分 析 研 究 室 档案 . 
( 2 JHA АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档案 . 
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在 公元 前 5 至 前 3 世纪 第 桶 伯 河 左岸 的 马 岁 部 件 中 ,我 们 可 以 看 
到 两 种 类 型 的 合金 : 锡 青铜 ( 占 9% ) 和 锡 铅 青铜 ( 占 91% ) 。 实 际 上 ， 
锡 铅 青铜 在 公元 前 5 至 前 4 世纪 的 任何 区 域 都 没有 占 绝 对 优势 ,只 是 
到 了 年 代 最 晚 的 时 期 (公元 前 4 至 前 3 世纪 ) ,草原 地 带 和 伏尔加 河 下 
游 地 区 的 器 物 群 才 出 现 复杂 的 铜 锡 铅 合金 远 远 多 于 铜 锡 合 金 的 情况 
(草原 地 带 的 铜 锡 铅 合金 占 71% , 锡 青铜 占 29% ;伏尔加 河 下 游 地 区 的 
铜 锡 铅 合金 占 91% , 锡 青 铜 占 9% ) 。 

经 我 们 研究 的 各 个 区 域 的 器 物 有 着 各 自 不 同 的 原料 来 源 组 合 。 
在 乌克兰 的 左岸 森林 草原 地 带 , 原 料 主要 来 自 北 高 加 索 ( 占 59% ) , 西 
方 原料 的 比例 低 很 多 ( 占 28% ) ,东方 原料 尤其 低 ( 占 13% ) 。 

在 第 聂 伯 河 右岸 的 森林 草原 地 带 我 们 看 到 了 另 一 幅 画面 。 在 那 
里 , 北 高 加 索 原 料 同样 占 主要 地 位 (60% ) ,但 是 西方 原料 的 比例 要 高 
很 多 (35% ) ,而 东方 原料 的 比例 很 低 ( 仅 占 5% ) 。 在 塔 曼 一 库 班 河流 
域 的 遗址 中 ,原料 来 源 分 布 如 下 :60% 来 自 北 高 加 索 ‚34% 来自 东方 ,只 
有 6% 来 自 西方 。 在 草原 地 带 和 伏尔加 河 下 游 地 区 的 晚期 遗物 中 , 西 
方 原料 完全 不 存在 ,而 且 东 方 原料 所 占 的 比例 也 不 相同 (在 草原 地 带 ， 
东方 原料 占 41% ,而 在 伏尔加 河 下 游 地 区 则 低 些 ,为 27% ) 。 

根据 上 述 各 个 区 域 的 金属 加 工 的 不 同 ,我 们 可 以 认为 当时 存在 几 
个 不 同 的 生产 中 心 ,分 布 于 每 个 区 域 , 并 向 一 定 区 域 输送 自己 的 产品 。 
有 人 说 :“ 斯 基 泰 人 日 常生 活 中 的 许多 器 物 ,包括 马 终 的 金属 部 件 , 开 
始 生 产 于 希腊 城邦 的 手工 业 作 坊 , 然 后 通过 贸易 到 达 斯 基 泰 人 的 手 
р”. 但 是 这 个 观点 并 不 受 支 持 。 有 可 能 在 公元 前 5 世纪 之 前 , 马 
甸 上 泡 、 马 额 饰 、 马 面 饰 的 生产 已 经 形成 了 统一 的 方法 。 这 种 趋势 广泛 
流行 于 黑海 沿岸 ( 库 班 一 塔 曼 遗址 ) 以 及 森林 草原 地 带 和 草原 地 带 的 
各 个 区 域 中 。 此 外 ,每 个 区 域 ( 森 林 草 原 地 带 和 上 顿 河流 域 ) 还 形成 了 自 
己 的 独特 风格 ?1 ,让 我 们 不 禁 设 想 当 时 存在 几 个 艺术 中 心 。 我 们 对 马 


(1 )Ильинская В А,1968 ,111 М. 
(2 )Шкурко А И,1976 ,91 й. 
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左岸 的 本 地 作坊 。 它 们 的 工匠 可 能 依照 外 来 的 样式 ,但 是 又 进行 了 本 
地 化 。 同 时 ,在 公元 前 5 至 前 4 世纪 ,相同 的 金属 加 工 技术 出 现在 广大 
的 地 域 范围 内 (城市 中 心 .草原 和 森林 草原 地 带 ) 。 工 区 们 只 使 用 锡 青 
铜 和 锡 铅 青铜 合金 ,并 且 只 使 用 三 种 原料 : 北 高 加 索 原 料 、 东 方 原 料 和 
西方 原料 。 这 种 现象 不 能 仅仅 解释 为 一 个 生产 中 心 的 活动 ,其 中 还 有 
贸易 和 交换 体系 的 广泛 发 展 。 人 们 交换 的 不 仅仅 是 商品 ,还 有 可 能 交 
换 生 产 经 验 。 

与 早期 相 比 , 马 细 和 马 具 构造 在 公元 前 6 世纪 与 前 5 世纪 之 交 发 
生 了 变化 ,同时 发 生变 化 的 还 有 生产 技术 。 各 种 合金 的 比例 发 生 了 彻 
底 的 改变 。 在 过 去 (公元 前 6 世纪 ) , 锡 青铜 和 锡 铅 青铜 比例 大 体 相 当 
( 锡 青铜 占 52% , 锡 铅 青 钢 占 48% ) ;现在 (也 就 是 公元 前 5 世纪 )91% 
属于 复杂 的 铜 锡 铅 合金 。 原 料 来 源 有 所 扩大 :在 公元 前 6 世纪 , 北 高 加 
索 原 料 占 统治 地 位 (88% ) ;到 了 公元 前 5 至 前 4 世纪 ,东方 原料 和 西 
方 原料 的 比例 迅猛 上 升 ( 达 到 41% ) ,而 北 高 加 索 原 料 的 比例 下 降 ( 占 
59% ) 。 发 生 这 些 化 学 治 金 特 征 变化 的 原因 ,不 仅仅 在 于 生产 经 验 的 
完善 和 积累 ,而且 在 于 它 符 合 整个 历史 的 发 展 进程 。 手 工业 的 发 展 , 贸 
易 的 拓宽 ,以 及 与 周围 世界 的 对 外 交流 增加 ,都 影响 到 生产 领域 。 要 知 
道 正 是 在 这 个 时 期 , 希 罗 多 德 所 描述 的 著名 的 商贸 之 路 发 挥 了 作用 ， 
它 加 强 了 和 希腊 中 心 的 影响 。 我 们 也 不 能 排除 个 别 外 来 民族 的 涌 入 ( 例 
如 ,我 们 不 能 忽略 第 聂 伯 河 右岸 和 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 的 部 族 之 间 存 在 着 
密切 的 接触 ,或 者 非 斯 基 泰 部 落 参 加 了 斯 基 泰 人 抵抗 大 流 士 的 战争 ) 。 


4.8 ЖЫ 


在 苏 拉 河 流域 的 冢 墓 中 发 现 了 大 量 的 青铜 杆 头 ,极为 精致 和 独 
特 。 关 于 它们 的 年 代用 途 和 来 源 问题 ,已 经 得 到 了 一 些 研 究 者 的 注 


意 ')。 光 谱 分 析 的 结果 显示 ,一些 杆 头 的 来 源 问题 与 它们 的 生产 加 工 
问题 有 密切 关系 。 我 们 分 析 了 14 件 杆 头 的 金属 成 分 (18 个 分 析 数 
据 ) ,年 代 都 属于 公元 前 6 至 前 5 世纪 。 其 中 包括 三 个 化 学 组 :东方 组 
居多 (14 个 ) ;西方 组 和 北 高 加 索 组 一 样 ( 各 有 2 个 ) 。 由 来 自 东方 组 
金属 制造 的 器 物 有 两 件 出 自 " 老 幕 ”(No12.274、12.275; 图 4-11-1:1) 
的 牛首 形 杆 头 , 两 件 出 自 波 波 夫 卡 5 号 冢 的 “ 鸭 首 形 ” 杆 头 (No19.916、 
19.917; 图 4-11 -1:2) ,两 件 带 夸张 大 耳 人 打 兽 头 一 一 根据 冠 部 推测 是 
“ 格 里 芬 ” 一 一 的 杆 头 [?]( No19.664、19:665; 图 4-11-1:6、7); 还 有 
一 件 出 自 沃 尔 科 夫 齐 村 附近 476 号 冢 的 杆 头 , 带 怪 异 的 格 里 芬 一 绵羊 
首 和 附带 的 野兽 花纹 (No19.662; 图 4-11-1:3)。 上 述 杆 头 的 合金 相 


1.“ 老 募 ”;2. 波 波 夫 卡 5 号 家 ;3、4、7. 沃 尔 科 夫 齐 村 476 号 冢 ;35、6. 沃 尔 科 夫 
齐 ;8. 沃 尔 科 夫 齐 7 号 家 ;9、10. 罗 缅 县 ;11、12. 沃 尔 科 夫 齐 1 号 冢 (1897 年 发 气 ) 
图 4-11-1 第 夏 伯 河 左岸 出 土 的 杆 头 和 妹 礼 用 权 杖 来 源 


(1 ЈШлеев В В,1950;Ілліньска В A,1963. 
(2 )Ілліньска В А ,1963 ,45 页 ,图 3. 
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1 一 4. 沃 尔 科 夫 齐 ;5、6. 罗 缅 县 ;7. 阿 克 休 京 齐 (“上 斯 台 金 ”区 )15 号 冢 18. 沃 
尔 科 夫 齐 4 号 冢 4 号 墓 
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同 ,都 是 复杂 的 以 铜 为 基体 的 锡 、 铅 、 砷 四 元 合金 ,其 中 锡 、 铅 占 百 分 之 
Л, ,而 砷 的 含量 从 百 分 之 零点 几 (0.5% ) 到 百 分 之 几 (3% ) 。 这 些 金属 
器 的 化 学 成 分 中 都 有 高 含量 的 饼 , 从 0.01% 到 0.7% (44 – 12.4 – 13; 
а.б.г)о 

同样 的 地 理化 学 特征 也 见于 中 亚 的 东方 组 金属 器 (参阅 图 3 -5 
直方 图 : 乌 兰 固 木 、 维 加 拉克 ;图 2 -3: 卡 拉 苏 克 ) ,不 见于 其 他 组 的 金 
属 器 ,包括 西方 组 '!)。 一 切 证 据 都 让 我 们 认为 ,由 这 类 铜 料 制造 的 器 
物 都 是 外 来 的 ,从 欧 亚 大 陆 的 东部 输入 到 第 聂 伯 河 左 岸 。 铜 料 中 所 见 
的 添加 砷 的 现象 与 此 并 不 相左 ,因为 砷 在 东方 普遍 使 用 。 与 这 些 杆 头 
一 起 出 土 的 其 他 独特 而 新 颖 的 金属 器 ,就 是 出 自 格拉 西 莫 夫 卡 2 5 
带 座 首 的 盘 形 镜 ( 图 4-16:1) ,出 自 博 布 里 奇 村 冢 的 带 野猪 纹 钮 的 盘 
形 镜 ( 图 4-17:3) ,采集 到 的 盘 形 镜 ( 图 4-16:6)。 化 学 冶金 组 成 图 


(1 )Черных Е H,1976 ,图 3. 
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的 一 致 性 使 我 们 认为 ,这 些 器 物 来 自 相 同 的 几 个 生产 中 心 ,从 生产 地 
扩散 至 很 大 的 范围 ,传播 到 很 远 的 地 方 。 另 外 两 件 带 “ 格 里 芬 " 头 的 杆 
头 或 许 也 可 以 视 为 东方 生产 的 ,它们 出 自 沃 尔 科 夫 齐 村 附近 的 476 号 
ж (Ко19.918 19.919; #4 -11-1:4,5)( 12. 与 上 述 几 件 器 物 不 同 的 
是 ,这 两 件 杆 头 中 砷 、 饼 的 含量 较 低 ( 分 别 为 0. 2% ~ 0. 3% 和 
0. 007% ) ,而 镍 和 外 的 含量 较 高 (分 别 为 0.4% 和 0.9% ) 。 考 虑 它们 
5№19. 664 ‚19.665 的 杆 头 (图 4-11 -1:6.7) 的 艺术 风格 相似 , 镍 、 销 
含量 也 见于 乌 兰 固 木 的 青铜 器 中 ,我 们 认为 可 以 把 这 些 杆 头 归 和 人 东 
方 组 。 


Sn,% 


空心 图 代表 晚期 杆 头 ,实心 点 为 早期 杆 头 
图 4-12 早期 和 晚期 杆 头 的 锡 、 铅 含量 的 对 应 关系 

其 他 生产 中 心 的 杆 头 在 数量 上 远 远 少 于 东方 组 (2:14) 
(№19.769 19.770 来 自 罗 缅 县 ;No17.082 17. 083 来 自 沃 尔 科 夫 齐 7 
号 冢 ;图 4-11 -1:8 一 10) 。 来 自 沃 尔 科 夫 齐 7 号 冢 的 鹰 首 杆 头 (图 4 
-11 -1:8) 不 同 于 东方 制造 的 地 方 在 于 它们 的 锡 铅 铜 料 中 含有 低 量 
的 锯 和 砷 以 及 百 分 之 零点 零 几 的 镍 和 外 ,接近 西方 原料 的 金属 成 分 
(图 4-13:B)。 与 西方 生产 的 其 他 器 物 不 同 的 是 某 些 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 
(出 自 马 丘 希 ) 和 柄 部 为 艺术 造型 的 独特 的 镜 (出 自 巴 索 夫 卡 家 和 沃 尔 
科 夫 齐 冢 ;图 4 -16:8、11 一 13) ,在 铜 料 的 地 理化 学 指数 上 饥 的 含量 不 
一 致 。 这 样 的 分 歧 很 可 能 说 明 它 们 是 在 不 同 的 生产 中 心 制造 的 。 

在 罗 缅 县 发 现 的 另 一 对 杆 头 (No19.769 19.770; Я 4 -11-1:9— 


( 1 Ильинская В A,1968 ,图 版 XXXVI:11 12. 


83 


iH а а: ани 


зерном 


10) 的 组 成 与 东方 原料 和 西方 原料 都 不 同 ,无 论 是 地 理化 学 特征 ,还 是 
合金 特征 (图 4-13)。 它 们 的 锡 青 铜 原来 来 自 北 高 加 索 地 区 ,其 中 主 
要 的 杂质 有 匀 、 锁 、 砷 、 镍 、 钴 和 铅 ,含量 都 不 高 于 0.01% 。 这 些 杆 头 的 
艺术 风格 同样 颇 为 独特 。 


-人 
© © = = 
© © 

(а) (6) 


м, % Pb, % 


(в) (г) 
实心 点 代表 “东方 ”组 铜 器 ,方形 代表 “西方 ”组 ， 
三 角形 代表 " 北 高 加 索 " 组 ,空心 图 代表 晚期 杆 头 
44-13 杆 头 的 锡 一 砷 (a)、 铅 一 镁 (6)、 镍 一 钴 ( a) 、 铅 一 砷 (r) 含 量 的 对 应 关系 


与 上 述 器 物 最 为 接近 的 是 库 班 河北 岸 出 土 的 杆 头 ,年 代为 公元 前 
6 世纪 和 公元 前 5 至 前 4 世纪。 它们 是 镁 空 铃 ИА КН, Ж 


自 克 列 尔 梅 斯 和 图 利 斯 卡 娅 镇 :1 。 克 列 尔 梅 斯 的 铃 形 杆 头 装 饰 了 和 夸 
张 的 大 耳 打 兽 首 (图 4 -14:2)。 但 是 克 列 尔 梅 斯 出 土 的 早期 遗物 中 ， 
除了 锡 青铜 ,偶尔 (4 件 ) 还 能 见 到 纯 铜 。 

说 到 公元 前 6 世纪 和 公元 前 6 世纪 与 公元 前 5 世纪 之 交 的 早期 杆 
Ж ,我 们 还 应 该 观察 野兽 风格 的 青铜 稳 钱 一 权 杖 ,它们 在 当时 或 者 是 
王权 的 象征 ,或 者 是 军事 首领 的 权 杖 (?]。 

这 类 器 物 广泛 出 现 于 公元 前 7 至 前 5 世纪 的 多 瑞 河 流域 哈 尔 希 塔 
特 文 化 的 人 群 中 (31。 

我 们 对 3 МА 个 分 析 数 据 ) 作 了 光谱 分 析 ( 图 4-11-2:5、 
7.8; №16. 770 出 自 阿 克 休 京 齐 15 5 3; №19. 674 出 自 罗 缅 县 ; 
No19.830 出 自 亚 尔 莫 林 齐 村 冢 ) 。 为 了 进行 比较 ,我 们 还 分 析 了 帕 斯 
特 尔 斯 科 出 土 的 “ 鹰 首 ”小 锤 ( 图 4 -14:14) ,没有 发 现 它们 的 金属 具有 
一 致 性 (无 论 是 合金 类 型 还 是 化 学 组 成 ) 。 出 自 罗 缅 县 (No19.674; 图 4 
-11 -2:6) 和 亚 尔 莫 林 齐 ( 图 4-11 -2:7) 的 铜 锡 铝 合金 小 答 可 能 属 
于 西方 来 源 的 金属 器 。 但 是 罗 缅 县 的 权 杖 所 用 的 金属 更 接近 于 外 来 
的 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 和 “希腊”" 镜 ,而 亚 尔 莫 林 齐 的 人 短 所 用 的 金属 则 与 沃 
尔 科 夫 齐 7 号 冢 出 土 的 杆 头 所 用 的 金属 一 致 。 

与 第 聂 伯 河 左岸 的 权 杖 不 同 的 是 , 帕 斯 特 尔 斯 科 耶 出 土 的 有 很 强 杀 
伤 力 的 “ 座 首 ”小 锤 (图 4 -14:14) 由 铜 砷 锡 合金 制 造 , 镜 的 含量 很 高 ( 达 
0.6% )。 这 种 情况 以 及 器 物 中 高 含量 的 饼 ( 达 0.6% ) 和 不 含 销 的 特征 接 
近 于 东方 生产 中 心 的 产品 (BK 型 矿 料 )41。 阿 克 休 京 齐 15 9 B) 
钱 一 权 杖 是 由 来 自 北 高 加 索 的 锡 青 铜 制造 的 (No16.770; 图 4-11 -2: 
8) 。 

公元 前 5 至 前 4 世纪 的 杆 头 给 出 了 一 幅 鲜明 而 独特 的 金属 冶金 组 
分 布 图 。 用 于 比较 的 资料 (来 自 第 聂 伯 河流 域 和 库 班 河流 域 的 草原 地 


( 1 ЈБарцева Т Б,1974а; ИА АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档案 . 
(2 )Мелюкова А И,1964 ,68 页 ,脚注 43. 

(3 ЈГраков Б Н,1971,94 页 . 

(4 Черных Е Н,1970, Ë] 19:24. 


ха я... а-я. 


3 @ 2н ўе Sor n By 34 шу ЕНЕМеая а НИЯ 


带 ) 年 代为 公元 前 4 至 前 3 世纪 (图 4-11-1:11; 图 4-11-2:4.6; 图 
4 -14:3 一 13)。 我 们 总 共 分 析 了 41 件 杆 头 ,属于 公元 前 4 世纪 的 斯 基 
泰文 化 的 三 个 组 ( 库 班 组 、 苏 拉 河 组 草原 组 )'!1)。 苏 拉 河 流域 晚期 的 
大 多 数 杆 头 由 锡 铅 青铜 制造 而 成 (No19. 663 一 一 出 自 沃 尔 科 夫 齐 1 号 
Ж; №19. 734、19.735 一 一 出 自 沃 尔 科 夫 齐 ; №19. 932、19.660a、 
19.6616 一 一 出 自 布 坚 基 ), 少 量 为 锡 青 铜 制造 而 成 (Nm19. 661, 
19. 661а 19.6606 一 一 出 自 布 坚 基 ;图 4-11-2:3) ,并 且 铅 的 含量 已 
经 接近 人 工 添 加 量 的 临界 值 (0.3% ) 。 苏 拉 河 流域 杆 头 所 用 的 原料 都 
来 自 北 高 加 索 地 区 。 这 样 的 情况 在 其 他 地 区 还 没有 遇 到 。 很 有 可 能 ， 
这 些 器 物 是 苏 拉 河 流域 本 地 生产 的 。 只 有 一 件 造 型 独特 的 “圆锥 形 ” 
杆 头 (No19.779 一 一 出 自 沃 尔 科 夫 齐 4 58; 4 – 11 -2:6) 是 由 西方 
原料 制造 的 ,或 可 间接 说 明 它 是 在 其 他 中 心 生 产 的 。 如 此 一 致 的 分 布 
图 在 其 他 地 区 还 没有 发 现 。 在 库 班 河北 岸 ,这 个 时 期 的 大 多 数 杆 头 都 
是 由 西方 原料 制造 的 ?) ,配方 为 锡 青 铜 和 锡 铅 青铜 ,两 者 的 比例 相当 
(图 4-14:34)。 草 原 地 带 出 土 的 杆 头 中 ,我们 分 析 了 18 件 ,其 中 8 
件 是 由 西方 原料 制造 的 ( 占 44.5% ,图 4-14:5 7、11) ,另外 10 件 使 用 
了 北 高 加 索 原 料 ( 占 55.5% ,图 4 – 14:6,8—10 12,13), #17591, Н 
西方 原料 制造 的 杆 头 往往 带 有 人 的 形象 (“木瓜 ”, 图 4 -14:5) ЖЖ 
的 形象 (图 4 -14:11) ,这 些 杆 头 要 么 可 能 是 舶 来 品 ,要 么 可 能 是 由 外 
来 的 原料 制造 的 。 因 为 没有 完整 地 分 析 草 原 地 带 的 器 物 ,解决 它们 是 
否 为 当地 生产 的 问题 还 为 时 过 早 。 

总 之 ,我 们 分 析 了 苏 拉 河 流域 两 个 时 期 的 一 系列 杆 头 , 并 与 其 他 
地 区 的 同类 器 物 做 了 比较 ,因此 我 们 就 它们 可 能 的 生产 地 点 可 以 得 出 
一 些 结论 ,并 且 追 溯 它 们 的 发 展 过 程 和 各 个 时 期 的 文化 联系 。 

苏 拉 河 流域 的 杆 头 通常 使 用 三 种 类 型 的 合金 或 者 青铜 来 制造 , 它 
们 分 别 是 锡 青铜 、 锡 铅 青铜 和 锡 铅 砷 青铜 。 


(1 Лллньска В А,1963,47 页 ,图 4:1 ~6; 图 5. 
(2 )Барцева Т Б,1974а,63 „64 ТД. 
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ЕВУЖТУХ ИМЯ НШ ;6,7,12,13. ДОЊЕ НЕ 8.9.11. 托 尔 斯 塔 亚 莫 吉 
拉 ;10. 亚 历 山 德 罗 波 尔 ;14. МИН ЕМИ 

4-14 库 班 河北 岸 和 草原 地 区 出 土 的 杆 头 和 和 祭礼 用 权 杖 来 源 
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只 有 在 早期 也 就 是 公元 前 6 世纪 ,三 种 合金 同时 存在 。 只 是 与 复 
杂 的 铜 锡 砷 铅 合金 比 起 来 ( 占 64% ) , 铜 锡 合 金 与 铜 锡 铅 合金 的 数量 不 
多 ( 占 36% ) 。 

从 公元 前 5 世纪 开始 ,特别 是 到 了 公元 前 4 世纪 ,在 第 聂 伯 河 左 
в , 锡 青 铜 几乎 被 锡 铅 青铜 代替 ,后 者 的 比例 上 升 到 82% 。 

进入 公元 前 5 世纪 ,复杂 的 锡 铅 砷 青铜 消失 ,而 它们 所 占 的 比例 在 
公元 前 6 世纪 曾经 达到 64% 。 我 们 对 若干 类 型 的 杆 头 的 分 析 结 果 表 
ВЯ ,这 种 合金 是 东方 (可 能 是 中 亚 ) 生 产 的 杆 头 的 特征 。 在 苏 拉 河 流 
域 ,这 些 器 物 以 及 它们 的 合金 都 是 外 来 的 。 

苏 拉 河流 域 的 早期 一 一 公元 前 6 世纪 和 公元 前 6 世纪 与 公元 前 5 
世纪 之 交 一 一 的 杆 头 利用 了 三 类 原料 : 北 高 加 索 原 料 、 东 方 原料 和 西 
方 原料 。 其 中 东方 原料 只 见于 杆 头 , 由 复杂 的 四 元 合金 制造 。 更 晚 的 
遗物 所 使 用 的 东方 原料 以 及 配方 中 没有 发 现 添加 砷 的 情况 。 

在 第 聂 伯 河 左 岸 的 早期 器 物 中 西方 原料 的 比例 相当 高 (22% ) 。 
其 中 部 分 器 物 可 能 是 由 西方 原料 制造 的 。 在 罗 缅 县 采集 到 的 低 外 一 
权 杖 (No19.674) 是 外 来 的 器 物 。 它 们 的 化 学 冶金 资料 与 其 他 的 罕见 
于 苏 拉 河 流域 的 器 物 ( 例 如 “ 奥 利 维 亚 ”" 镜 和 “希腊 " 镜 ) 之 间 的 对 比 可 
为 佐证 。 其 他 的 杆 头 和 权 杖 大 概 就 是 在 当地 制造 的 ,但 是 使 用 了 外 来 
的 原料 ,例如 沃 尔 科 夫 齐 7 号 冢 出 土 的 杆 头 (No17.082 17.083) ЖН 
亚 尔 莫 林 齐 的 权 杖 (No19.830) 。 

到 了 公元 前 4 世纪 初 , 第 聂 伯 河 左岸 的 工匠 更 喜欢 用 锡 铅 青铜 和 
北 高 加 索 的 原料 来 制造 杆 头 (94% ) 。 标 准 化 的 化 学 冶金 特征 和 独特 
的 艺术 风格 使 得 我 们 认为 它们 是 公元 前 5 至 前 4 世纪 的 苏 拉 河 流域 本 
地 的 青铜 工匠 制造 的 。 

把 苏 拉 河流 域 和 库 班 河流 域 的 早期 杆 头 加 以 比较 ,我 们 可 以 清楚 
地 看 到 它们 之 间 的 差异 ,无 论 是 冶金 特征 ( 库 班 河流 域 的 锡 青铜 占 
75% ) ,还 是 地 理化 学 特征 ( 库 班 河流 域 的 北 高 加 索 原 料 为 100% ) 。 这 
种 分 歧 表 明 ,以 前 的 观点 是 错误 的 ， 苏 拉 河 流域 杆 头 联系 的 基本 方向 和 


来 源 ” 不 在 库 班 河流 域 的 早期 斯 基 泰 人 '') ,而 主要 在 东方 (中 高 加 索 ) 。 

苏 拉 河 流域 晚期 (公元 前 5 至 前 4 世纪 ) 的 杆 头 与 库 班 河流 域 以 
及 草原 地 带 之 间 的 杆 头 比较 分 析 表 明 它 们 之 间 完 全 不 同 ,说 明 到 了 公 
元 前 5 世纪 ,特别 是 到 了 公元 前 4 至 前 3 世纪 ,它们 每 个 地 区 或 者 自己 
生产 这 类 金属 器 物 ,或 者 各 自由 不 同 的 生产 中 心 提 供 产品 。 


4.9 #48 НА 


在 “ 老 墓 "的 封 士 里 发 现 的 祭礼 用 刀 (No16.733、16.734; 图 4 – 15: 
1 2) 是 斯 基 泰 器 物 中 非常 独特 的 东西 。 这 些 器 物 的 年 代 属于 公元 前 6 
世纪 中 期 。B. А. 伊 林 斯 卡 娅 认为 ,它们 与 阿 克 休 京 齐 出 土 的 器 物 接 
近 ,“ 它 们 的 来 源 与 东方 文化 有 关 , 在 早期 斯 基 泰 文化 的 形成 过 程 中 扮 
演 了 一 定 的 角色 ”*)。“ 老 墓 ” 的 刀 由 东方 的 锡 青 铜 制造 ,原料 中 微量 
元 素 贫 乏 ( EY 型 )。 同 样 使 用 东方 金属 原料 的 为 第 梳 伯 河 右岸 的 莫 什 
纳 家 出 土 的 两 件 刀 ( 图 4 – 15:3), 但 是 这 些 刀 中 包 的 含量 很 高 
(0.08% ) ,接近 于 北 哈萨克 斯 坦 的 青铜 器 (如 阿 伦 卡 沙 2 号 冢 .3 5 ж 
出 土 的 刀 , 图 4-15:5 一 7)L3) 。 或 可 推测 ,森林 草原 地 带 ( 阿 克 休 京 齐 
和 莫 什 纳 ) 出 土 的 刀 是 在 欧 亚 大 陆 的 东部 地 区 制造 的 ,因为 在 那里 发 
现 了 大 量 的 相似 物 4)。 别 列 斯 尼 基 村 5 号 冢 出 土 的 两 件 刀 有 着 完全 
不 同 的 化 学 成 分 (图 4 -15:4) ,它们 是 由 西部 地 区 的 原料 制造 的 ,是 另 
外 的 生产 中 心 的 产品 ,不 过 样式 可 能 是 外 来 的 。 


4.10 梳妆 用 品 


4.10.1 £ 
第 聂 伯 河 左岸 地 区 出 土 了 大 量 的 镜 , 类 型 繁多 ,存在 时 间 延 续 达 


(1 Ильинская В A,1968,159 页 . 

(2 Ильинская В A,1968 ,155 М. 
(ЗЈИА АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档 案 . 
(4 Смирнов К Ф,1964 ,106 1. 
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РАЗРЕЗЕ 


1,2.“ЖЖ”;3. 英 什 内 ;4. 别 列 斯 特 尼 亚 基 5 号 冢 5. 维 加 拉克 21 +; 
6. 阿 楞 卡 什 3 号 冢 ;7. 阿 楞 卡 什 2 ЗЕ 
图 4-15 ӘЕНЛЖН 

三 百年 (从 公元 前 6 世纪 到 公元 前 4 世纪 ,甚至 公元 前 3 На), мн 
的 镜 出 现 于 公元 前 6 世纪 末 至 前 5 世纪 初 ,包括 桥 形 钮 镜 和 帽 头 柱 形 
钮 镜 和 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 。 我 们 总 共 分 析 了 11 件 ,都 属于 斯 基 泰 早期 。 

4.10.1.1 带 缘 的 .中 心 为 桥 形 钮 的 盘 形 镜 

我 们 分 析 了 4 件 样品 (Ne19. 943 为 采集 品 ;No19.947 出 自 波 波 夫 
卡 6 号 冢 ;No20.683 为 采集 品 ;No16.749 出 自 格拉 西 莫 夫 卡 2 号 冢 ;图 
4-16:1 一 4) 。 人 们 一 般 认 为 这 种 类 型 的 镜 很 有 可 能 属于 欧 亚 大 陆 东 
部 地 区 的 索 罗马 特 人 和 斯 基 泰 人 ,使 用 时 间 一 直 延 续 到 公元 前 6 世纪 
末 一 公元 前 5 世纪 初 :')。 经 过 分 析 的 所 有 出 自 第 县 伯 河 左岸 的 森林 
草原 地 带 的 铜 镜 ,其 合金 类 型 相同 ,都 是 锡 砷 青铜 ,在 第 聂 伯 河 左岸 斯 


( 1 )Смирнов К Ф,1964,155 Я ; Петренко В Г,1967 ,35 Д ; Ильинская В A,1968 ,152 页 . 
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基 泰 时 期 的 金属 器 中 罕见 。 其 中 锡 的 含量 由 4% 到 12% ,通常 搭配 百 
分 之 几 的 砷 。 

上 述 钢 镜 的 化 学 特征 也 颇 为 独特 ,它们 的 铜 料 中 含有 浓度 较 高 的 
ВАЊА ГАНА Л.) 。 这 是 蒙古 和 北 哈萨克 斯 坦 斯 基 泰 时 
期 金属 器 的 特征 ,因此 简直 就 是 由 欧 亚 大 陆 东 部 输入 的 器 物 。 我 们 的 
样品 中 森林 草原 地 带 出 土 的 铜 镜 不 多 (不 超过 5 件 ) ,它们 的 化 学 指数 
完全 一 致 ,可 以 间接 证 明 它 们 是 由 一 个 生产 中 心 生 产 的 ,从 那里 被 输 
送 到 乌克兰 森林 草原 。 

4.10.1.2 帽 头 柱 形 钮 铜 镜 

这 类 铜 镜 的 分 布 范围 很 大 ,从 谢 米 格拉 季 一 直 延 伸 到 米 奴 辛 斯 克 
盆地 、 阿 尔 泰和 北 哈萨克 斯 坦 。 和 中 心 带 钮 柄 的 镜 一 样 , 它 们 从 东方 传 
播 到 斯 基 泰 人 群 中 。 东 方 是 它们 起 源 的 中 心 111。 它 们 是 公元 前 6 H: 
纪 的 特征 器 物 。 我 们 分 析 了 3 件 (No19. 823 出 自 阿 克 休 京 齐 ; 
№20. 612 , №17. 128 为 罗 缅 县 的 采集 品 ), 其 中 两 件 (No20.612、 
No17.128) 由 多 元 的 铜 一 锡 一 铅 一 砷 合金 制造 。 它 们 的 化 学 成 分 富 含 
多 种 微量 元 素 , 有 包 \ 镜 、 钴 ,这 是 西伯 利 亚 和 亚洲 金属 原料 的 特征 。 属 
于 例外 的 是 阿 克 休 京 齐 出 土 的 镜 ,其 合金 类 型 为 锡 铅 青铜 ( N019. 823; 
图 4-16:7) ,同时 含有 低 量 的 银 、 镜 和 砷 ( 百 分 之 零 点 零 零 几 至 百 分 之 
零点 零 儿 ) ,但 是 钼 的 含量 很 高 (0.15% ) ,这 样 的 特征 更 接近 于 E. H. 
契 尔 内 幸 划 分 出 的 西南 各 州 的 下 6 型 金属 ?) 。 

因此 ,我 们 所 分 析 的 铜 镜 ( 按 照 化 学 指数 ) 属于 外 来 器 物 ,从 东部 
和 西部 来 到 森林 草原 。 为 了 进行 比较 ,我们 分 析 了 5 件 同 类 镜 ,分 别 出 
自 库 班 河北 岸 (采集 品 )\ 卡 拉 斯 墓地 和 博 布 里 奇 村 冢 (图 4 - 17:1 一 
4)。 铜 镜 的 金属 成 分 完全 可 以 作为 背景 资料 ,特征 非常 明显 : 库 班 河 
北岸 出 土 的 铜 镜 , 钮 头 为 座 的 造型 ,由 锡 青铜 制造 ,原料 来 自 西方 。 镍 、 
铀 的 含量 达到 0.1% 。 这 件 镜 与 森林 草原 地 带 出 土 的 铜 镜 的 区 别 在 于 


(1 )Смирнов К Ф,1964,155 页 ;Ильинская В А,1968,152 й. 
(2 )Черных E H,1976 ,图 3:7. 
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1. 格 拉 西 莫 夫 卡 ;2. 波 波 夫 卡 6 号 冢 ;3、8、16、20 一 22. 罗 缅 县 ;4、5. 波 尔 塔 夫 
Ж #3 ;6. 格 利 尼 谢 ;7、18. МЯЖЖЖ(Д. Я. 萨 英 克 瓦 索 夫 的 藏品 ) ;9. 波斯 塔 夫 穆 
基 ;10. 加 夫 里 洛 夫 卡 ;11. 马 丘 希 ;12. 巴 索 夫 卡 ;13. 沃 尔 科 夫 齐 4 号 冢 4 号 墓 ;14. 
沃 尔 科 夫 齐 4 号 冢 3 号 墓 ;315、19. 阿 克 休 京 齐 1 5 ( 1886 年 发 据 );17. 沃 尔 科 夫 
齐 6 号 家 
图 4-16 第 县 伯 河 左岸 森林 草原 地 带 遗 址 出 土 的 铜 镜 来 源 


外 部 特征 。 它 的 盘面 直径 大 (22 ст) , 柱 形 钮 的 高 度 达 7 cm , 帽 身 为 鸟 
的 雕塑 。 苏 拉 河 流域 铜 镜 的 盘面 直径 不 超过 14 cm , 钮 高 2 em, 帽 面 或 
者 呈 花 结 形 , 或 者 呈 动 物 形 ( 比较 图 4 -16:5 一 7 和 图 4-17:1)。 这 里 
顺便 指出 , 苏 拉 河 流域 的 “西方 ” 镜 与 “东方 ” 镜 存在 差异 ,其 规格 尺寸 
完全 不 同 (直径 11 cm, 钮 高 3.5 сш, Ч 4 -16:7)。“ 西 方 ” 镜 的 外 缘 垂 
直 贴 在 盘面 上 , 同 “ 东 方 ” 镜 一 样 , 很 容易 向 后 弯曲 。 

博 布 里 奇 家 和 卡拉 斯 幕 地 出 土 的 钢 镜 (图 4-17:3、4) 像 苏 拉 河流 
域 部 分 铜 镜 一 样 ,由 东方 原料 制造 ,合金 类 型 为 锡 铅 砷 青铜 和 锡 砷 青 
铀 ;它们 可 能 都 是 外 来 的 器 物 。 但 是 在 库 班 河北 岸 已 经 出 现 了 自己 的 
生产 中 心 ,使 用 当地 的 北 高 加 索 原 料 和 锡 青铜 合金 (图 4 -17:2) 。 这 
些 器 物 的 样式 很 有 可 能 借用 了 外 来 器 物 。 

我 们 比较 了 所 谓 “ 西 伯 利 亚 类 型 "的 两 种 铜 镜 , 发 现 了 一 个 有 趣 的 现 
象 :中 心 具 桥 形 钮 的 铜 镜 由 锡 砷 青铜 制造 ,而 具 柱 形 钮 的 铜 镜 则 是 复杂 
的 锡 铅 砷 青铜 。 制 作 它 们 所 用 的 原料 都 与 东方 矿产 地 有 关系 。 时 代 相 
Ін), 分布 地域 相同 、 产 地 相同 ,现在 看 来 它们 的 化 学 成 分 也 相同 ,而 合金 
类 型 不 同 , 或 可 说 是 它们 生产 于 斯 基 泰 时 期 欧 亚 大 陆 东 部 不 同 的 作坊 。 

4.10.1.3 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 

我 们 分 析 了 3 件 具 柄 镜 。 一 件 的 柄 端 是 绵羊 首 ,出 自 马 丘 希 村 附 
近 的 幕 地 (No20.613 ,2 个 分 析 数 据 ; 图 4-16:11) 。 另 外 两 件 的 柄 端 为 
鹏 的 造型 (No12.552 出 自 波斯 塔 夫 穆 基 ,No19.754 出 自 罗 缅 冢 群 ; 图 4 
– 16:89), 

为 了 便于 比较 ,我 们 分析 了 另外 5 件 铜 镜 ( 共 9 个 分 析 数 据 ) ,分 
别 来 自 库 班 河 北岸 . 采 姆 多 林 、 阿 斯 特 拉 罕 省 ( 均 为 采集 品 ) 、 古 利 亚 伊 
城 38 号 家 (出 土 品 ) (图 4 -17:5 一 9)。“ 奥 利 维 亚 ” 镜 存在 于 公元 前 
6 世纪 末期 (公元 前 566 年 以 后 ) ,抑或 公元 前 6 世纪 与 公元 前 5 世纪 
之 交 。 苏 拉 河 流域 的 豹 形 柄 铜 镜 和 绵羊 形 柄 铜 镜 都 由 锡 铅 青铜 制造 。 
生产 所 用 的 原料 来 自 西部 各 区 的 矿产 地 (可 能 是 巴尔 干 一 喀 尔 巴 陡 
山 ) ,因为 它们 含有 很 高 的 钴 . 镍 ( 百 分 之 零点 零 几 ) 。 铜 镜 的 地 理化 学 
成 分 的 另 一 个 特点 是 不 含 微量 元 素 匀 。 下 面 将 会 谈 到 , 古 希 腊 铜 镜 也 
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具有 这 样 的 特征 。 化 学 治 金成 分 最 为 接近 的 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 有 4 fE ,分 
别 来 自 罗 缅 县 、 阿 斯 特 拉 罕 省 、 古 利 亚 伊 城 38 号 冢 、 马 丘 希 村 冢 (图 4 
-16:8\11; 图 4-17:7.9)。 波 斯 塔 夫 称 基 出 土 的 铜 镜 稍微 有 些 不 同 
(No12.552; 图 4-16:9)。 
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1,2,9. 库 班 (征集 品 ) ;3. 博 布 里 察 35 号 冢 ;4. 卡拉 斯 4 号 墓 ;35. 古 利 亚 伊 城 
38 号 冢 ;6 一 7. 乌 兰 埃 尔格 村 ;8. 采 姆 多 林 ;10. 尼 科 波 利 附近 ;11. 斯 拉 德 科 沃 冢 ; 
12. 库 马 克 2 号 冢 2 号 墓 ;13. 梅 切 特 赛 8 号 冢 ;14. 斯 塔 夫 罗 波 尔 附 近 的 墓葬 ;15. 
第 又 伯 罗 彼得 罗 夫 斯 克 附 近 ;16. 基辅 州 

84-17 库 班 河 北岸 .第 县 伯 河 右岸 森林 草原 和 草原 地 带 出 土 的 铜 镜 来 源 


库 班 河北 岸 地 区 发 现 的 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 ( 图 4 -17:8、9) 的 化 学 冶金 
指数 非常 与 众 不 同 。 库 班 河北 岸 的 一 件 采 集 品 (图 4-17:9) 的 柄 部 装 
饰 着 两 只 动物 :野猪 和 狮子 。 它 由 锡 铅 青铜 制造 ,但 是 与 苏 拉 河 流域 镜 
不 同 的 是 , 它 使 用 了 东方 地 区 的 原料 ( 南 乌 拉 尔 类 型 ,矿石 中 的 微量 元 
素 贫 乏 , 即 Ey 型 ) 。 采 姆 多 林 (1973 ЕН. А. 奥 奈 科 发 掘 ) 出 土 的 铀 
镜 ( 图 4-17:8) 和 大 部 分 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 不 同 ,是 在 另外 的 作坊 中 生产 
的 ,在 化 学 冶金 成 分 上 它 更 接近 于 具 柱 形 柄 的 盘 形 镜 。 

总 之 ,我 们 所 研究 的 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 多 半 是 在 西部 的 生产 中 心 制造 
的 。 寻 找 更 为 准确 的 产地 ( 奥 利 维 亚 或 者 更 西部 地 区 ) 还 为 时 过 早 。 为 
此 必须 详细 研究 奥 利 维 亚 和 西部 地 区 ( 古 希 腊 和 色 雷 斯 ) 的 生产 状况 。 

4.10.1.4 加 夫 里 洛 夫 卡 的 镜 柄 (No19.764; 图 4-16:10) 

这 件 器 物 ,依照 5. H. 格拉 科 夫 的 看 法 ,可 能 属于 公元 前 6 世纪 
初 的 遗址 ;依照 C. И. 卡 波 希 娜 的 看 法 , 它 可 能 属于 公元 前 6 世纪 的 
АВ, 

从 柄 部 鹏 的 造型 风格 看 ,加 夫 里 洛 夫 卡 的 镜 柄 与 沃 尔 科 夫 齐 和 奥 
皮 什 梁 卡 墓地 出 土 的 十 字形 铜 泡 最 为 接近 (56. Н. 格拉 科 夫 认为 其 年 
代为 公元 前 6 世纪 末 ;B. А. 伊 林 斯 卡 娅 甚至 认为 到 了 公元 前 5 世纪 
的 上 半 段 )'*)。 加 夫 里 洛 夫 卡 的 镜 柄 和 沃 尔 科 夫 齐 的 镜 柄 (No19. 649) 
是 同一 种 合金 ,原料 都 来 自 北 高 加 索 , 说 明 它 们 是 一 个 生产 中 心 生产 
的 ,但 是 要 确定 这 个 生产 中 心 的 位 置 还 为 时 过 早 。 

4.10.1.5 “和 希腊 ? 镜 ( 图 4-16:12、13) 

我 们 分 析 了 巴 索 夫 卡 出 土 的 两 件 ( No19.753) ,它们 的 柄 是 安插 上 
去 的 , 柄 端 做 成 伊 奥 尼 亚 柱头 ,上 面 为 “ 格 里 芬 " 头像 。 它 们 存在 于 公 
元 前 5 世纪 初 。 一 般 认 为 这 件 铜 镜 是 “ 奥 利 维 亚 金属 工匠 "生产 的 !? ] 。 

沃 尔 科 夫 齐 墓 出 土 铜 镜 的 柄 ,装饰 着 晶体 的 阿 佛 洛 狄 臣 和 斯 芬 到 
司 (No19.755; 图 4-16:13) ,这 是 另 一 件 经 过 光谱 分 析 的 “希腊 " 镜 。 


(1 ЈКапошина С И,1956,175,176 М. 
(2 ЈГраков Б Н,1947,32 М ;Граков Б Н,1971,101 Д ; Ильинская В А,1968 ,77、78 Д. 
(3 )Онайко H А,1966,34 М. 
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它 的 年 代为 公元 前 6 世纪 的 后 半 段 :] 。 装 饰 题材 不 是 奥 利 维 亚 青铜 
器 的 常见 题材 ,我 们 有 理由 认为 它 是 从 希腊 传 过 来 的 。 

我 们 对 希腊 镜 的 研究 表明 ,它们 与 上 述 罗 缅 县 、 马 丘 希 的 “ 奥 利 维 
亚 ” 镜 在 化 学 冶金 特征 上 完全 相同 ,可 以 认为 它们 是 由 一 个 作坊 生产 
的 ,都 使 用 了 西方 的 原料 。 

4.10.1.6 ИЕ 

从 公元 前 5 世纪 到 公元 前 4 至 前 3 世纪 (斯 基 泰 时 代 晚 期 ) ,在 第 
聂 伯 河 左岸 的 森林 草原 地 带 分 布 着 柄 与 镜面 连 铸 的 侧 柄 镜 。 我 们 分 
Ër Y 3 件 样 品 (Nol7.093 一 一 沃 尔 科 夫 齐 6 ЕЖН; №17. 079, 
No16.748 一 一 阿 克 休 京 齐 1 号 冢 出 土 ;图 4 - 16:17 一 19) ,其 中 No17. 
093 和 No17.079 由 以 北 高 加 索 原 料 为 基础 的 锡 青 铜 制造 ;另外 一 件 由 
锡 铅 青铜 制 造 ,原料 为 东方 类 型 (Ey,No16.748 ,图 4-16:18) 。 

类 似 的 铜 镜 大 量 发 现 于 索 罗马 特 人 的 遗址 中 ,其 年 代 最 早 为 青铜 
时 代 末 期 (K. Ф. 斯 米尔 诺 夫 分 类 法 中 的 工 型 镜 )[?) 。 

为 了 比较 ,我 们 分 析 了 乌拉 尔 山脉 西南 地 区 出 土 的 3 件 铜 镜 , 以 及 
斯 基 泰 草原 部 分 斯 拉 德 科 沃 家 出 土 的 1 件 铜 镜 ( 图 4 -17:10 一 13 ) 。 
镜 的 金属 成 分 非常 清楚 ,所 有 的 乌拉 尔 山 脉 西南 地 区 和 斯 拉 德 科 沃 的 
铜 镜 都 有 一 样 的 合金 类 型 和 化 学 成 分 (Ey 型 原料 ) 。 它 们 毫 无 疑问 是 
一 个 东方 的 生产 中 心 的 产品 '31。 铜 镜 出 自 斯 拉 德 科 沃 冢 的 一 座 亚 马 
逊 墓葬 ,可见 是 外 来 的 器 物 ,从 南 乌拉 尔 的 索 罗 马 特 游牧 区 传播 到 顿 
河流 域 。 另 一 组 铜 镜 发 现 于 苏 拉 河流 域 和 斯 基 泰 草原 ( 尼 科 波 利 附 近 
的 采集 品 ) 。 这 些 铜 镜 虽 然 是 锡 青 铜 , 但 是 它们 用 的 是 北 高 加 索 的 原 
料 ,与 东方 器 物 不 同 。 属 于 例外 的 是 阿 克 休 京 齐 村 附近 1 号 冢 出 土 的 
No16.748( 图 4-16:18) , 它 由 另 一 种 合金 即 锡 铅 青铜 制造 ,但 是 原料 
为 EY 型 。 这 件 铜 镜 大 概 是 当地 制造 的 (森林 草原 生产 中 心 ) ,但 是 用 
了 外 来 的 原料 。 这 种 使 用 他 种 合金 的 情况 在 东方 中 心 的 同类 器 物 中 


( 1 ЈОнайко Н А,1966,30 页 ,图 版 XKX :6. 
( 2 ) Смирнов К Ф,1964,153 М. 
(3 Мошкова М Г,Рындина H В,1975,120 页 . 
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还 没有 遇 到 过 。 

4.10.1.7 “ 库 尔 一 奥 巴 ” 镜 

它们 最 早出 现 于 公元 前 6 世纪 末 黑 海北 岸 的 古 希腊 城邦 ,从 那里 
渗透 到 斯 基 泰 地 区 。 基 于 柄 部 装饰 和 造型 特征 ,其 中 一 些 钢 镜 “可 以 
归 为 奥 利 维 亚 作 坊 的 产品 “1 。 另 一 种 观点 认为 这 些 铜 镜 就 是 斯 基 泰 
人 在 当地 生产 的 (?]。 

苏 拉 河 出 土 的 这 类 铜 镜 中 经 过 光谱 分 析 的 几 件 (No17.080 一 一 阿 
克 休 京 齐 1 Z £ H + ; №19. 765—485 1 Ж + ; №20. 669 一 一 采集 
ин; Я 4 -16:14—16) , 像 侧 柄 盘 形 镜 一 样 ,材质 都 是 锡 青 铜 ,但 是 原料 
来 自 北 高 加 索 。 我 们 有 理由 认为 它们 都 是 一 个 地 方 的 产品 ,而且 更 可 
能 是 当地 的 产品 ,而 不 是 来 自 城邦 (?) 中 心 (可 以 比较 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 和 
“希腊 ? 镜 ) 。 为 了 比较 ,我 们 分 析 了 3 件 “ 库 尔 一 奥 巴 ”" 铜 镜 。 它 们 都 
是 斯 基 泰 草原 地 带 (第 聂 伯 罗 彼得 罗 夫 斯 克 附 近 ) 、 斯 塔 夫 罗 波 尔 和 基 
辅 州 奇 吉 里 县 出 土 的 采集 品 ( 图 4 -17:14 一 16) 。 与 苏 拉 河 流域 铜 镜 
不 同 的 是 ,其 他 地 区 的 铜 镜 的 合金 和 化 学 成 分 并 不 统一 。 比 如 ,第 聚 伯 
罗 彼 得 罗 夫 斯 克 的 铜 镜 是 由 西方 原料 加 工 的 锡 铅 青铜 制造 的 ,斯 塔 夫 
罗 波 尔 的 铜 镜 用 的 是 北 高 加 索 原 料 的 锡 青 铜 ,而 奇 里 吉 县 的 铜 镜 用 的 
则 是 锡 青 铜 和 ПБ 型 原料 。 上 述 的 合金 化 学 成 分 上 的 差异 与 形制 的 多 
样 性 (器 物 的 大 小 、 镜 面 和 柄 的 纹饰 ,参考 图 4 - 17 :14 一 16 ) 相 结合 或 
可 说 明 , 当 时 存在 着 几 个 不 同 的 铜 镜 生产 中 心 。 

4.10.1.8 由 锦 钉 连接 柄 的 盘 形 镜 

这 是 年 代 最 晚 ( 公 元 前 4 至 前 3 世纪 ) 的 一 类 ,由 简单 的 盘 形 镜 用 
锦 钉 加 侧 柄 而 成 (图 4 - 16:20 一 22) 。 我 们 分 析 了 3 件 (No19. 940 一 
19. 942 一 一 均 为 苏 拉 河 流域 的 采集 品 ) 。 这 类 铜 镜 广泛 分 布 于 整个 黑 
海北 岸 !3) ,而 在 其 他 地 区 ( 索 罗马 特 人 分 布 区 ) 则 很 少见 到 。 

我 们 既 没 有 发 现 统一 的 配方 ,也 没有 发 现 统一 的 化 学 成 分 。 我 们 


(1 ЈОнайко H А,1966,34 м. 
(2 )Смирнов К Ф,1964,159 М ; Петренко В Г,1967 ‚35 М. 
(3 ) Петренко В Г,1967,35 й. 
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分 析 的 样品 中 ,两 件 (No19.940、19.941) 是 由 西方 类 型 的 原料 制造 的 ， 
但 是 合金 类 型 不 同 ,分 别 为 锡 青 铜 和 锡 铅 青铜 。 二 者 的 器 形 也 各 有 特 
点 ,一 件 ( 图 4 -16:20) 边 缘 突起 , 盘 内 有 刺 孔 ,而 另 一 件 (No19.941 ;图 
4-16:21) 没 有 这 些 特 征 , 这 些 镜 可 能 来 自 不 同 的 作坊 群 。 第 三 件 铀 
镜 (No19.942; 图 4-16:22) 也 很 有 特征 ,其 合金 为 早期 类 型 , 即 锡 砷 青 
铀 ,因此 属于 古代 东方 地 区 的 早期 产品 (参阅 桥 形 钮 铜 镜 部 分 ) 。 要 具 
体 指 明 这 一 类 型 铜 镜 的 生产 地 点 ,还 有 待 进一步 的 资料 积累 和 研究 。 

总 之 ,前 面 我 们 分 析 了 一 大 批 铜 镜 (26 个 分 析 数 据 ) ,年 代 从 斯 基 泰 早 
期 一 直 延 续 到 该 文化 的 全 面 兴 盛 时 期 (从 公元 前 6 世纪 到 公元 前 4 至 前 3 
世纪 )。 为 了 提供 背景 资料 ,同时 为 了 和 苏 拉 河流 域 铜 镜 进行 比较 ,我 们 还 
分 析 了 中 间 地 区 和 更 远 地 区 ( 索 罗 马 特 人 分 布 区 ) 的 24 件 铜 镜 。 

从 上 述 分 析 样 品 的 冶金 特征 和 化 学 成 分 分 布 的 不 均衡 ,我 们 可 以 
就 第 县 伯 河 左岸 森林 草原 地 带 的 不 同类 型 铜 镜 的 生产 中 心 问题 谈 一 
些 看 法 。 

年 代 最 早 的 铜 镜 为 桥 形 钮 盘 形 镜 , 由 东方 原料 的 锡 砷 青铜 制造 ， 
与 斯 基 泰 时 期 黑海 北岸 和 和 森林 草原 地 带 冶金 业 的 特征 完全 不 同 。 考 
虑 到 它们 的 起 源 地 和 分 布 区 域 ,我 们 有 理由 认为 ,这 些 铜 镜 是 在 欧 亚 
大 陆 的 东部 生产 的 。 它 们 之 所 以 流传 到 第 聂 伯 河 左 岸 ,或 者 因为 贸易 ， 
或 者 因为 与 东方 地 区 的 其 他 接触 。 

柱 形 柄 盘 形 镜 与 第 一 类 铜 镜 的 存在 年 代 相 同时 ,但 是 它们 的 合金 
类 型 不 同 ,是 锡 铅 砷 青铜 。 当 时 可 能 存在 着 两 个 生产 中 心 ,按照 不 同 的 
合金 类 型 生产 不 同 的 铜 镜 , 但 是 原料 都 来 自 地 理化 学 特征 相同 的 矿产 
地 。 在 苏 拉 河 流域 发 现 的 第 二 种 类 型 即 “西伯 利 亚 ” 铜 镜 是 从 东方 进 
口 的 。 

我 们 检测 了 3 件 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 , 共 获 得 6 个 分 析 数 据 。 为 了 比 
в ,我 们 还 分 析 了 其 他 9 个 样品 。 结 果 显 示 , 这 种 类 型 的 铜 镜 大 多 数 由 
锡 铝 青铜 制造 ,原料 来 自 西方 ,往往 不 含 镜 。 这 样 一 致 的 化 学 冶金 特征 
同时 证 明 ,它们 出 自 同一 个 生产 作坊 。 人 们 认为 它们 的 产地 就 是 奥 利 
维 亚当 地 的 作坊 。 因 为 我 们 还 不 知道 奥 利 维 亚 "的 生产 情况 ,要 证 实 
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这 个 观点 还 为 时 过 早 。 库 班 河北 岸 出 土 的 这 类 铜 镜 具 有 另 一 种 地 理 
化 学 特征 ,而 与 森林 草原 地 带 的 钢 镜 有 所 区 别 。 或 可 推测 库 班 河流 域 
曾 有 生产 这 些 钢 镜 的 作坊 ,但 是 它们 借鉴 了 外 来 的 样式 。 

“希腊 " 镜 的 特征 与 上 述 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 完全 相同 ,可 以 认为 它们 出 
自 一 个 生产 中 心 。 并 且 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 和 “希腊 ” 镜 都 是 输入 森林 草原 
地 带 的 外 来 器 物 , 它 们 的 地 理化 学 成 分 即 为 明证 。“ 希 腊 " 镜 的 外 来 特 
征 还 体现 在 它 的 外 部 细节 上 。 例 如 , 巴 索 夫 卡 墓葬 出 土 铜 镜 的 柄 部 的 
艺术 造型 似乎 表明 了 ,一 方面 , 它 是 为 谁 制造 的 ,因为 猛禽 雕塑 在 斯 基 
泰 野兽 风格 艺术 中 非常 流行 ; 另 一 方面 , 谁 制造 的 ( 伊 奥 尼 亚 型 柱头 纹 
饰 更 接近 古 希 腊 城 邦 居民 的 精神 世界 ) Ç 

与 城邦 (?) 生 产 的 艺术 造型 的 铜 镜 相反 ,“ 库 尔 一 奥 巴 " 侧 柄 镜 全 
为 锡 青 钢 ,原料 都 来 自 北 高 加 索 。 与 前 者 的 显著 差异 以 及 本 类 铜 镜 的 
一 致 特征 让 我 们 不 能 不 认为 它们 是 在 一 个 中 心 制造 的 ,但 是 与 西方 产 
品 不 同 。 

年 代 最 晚 的 用 锦 钉 固定 侧 柄 的 盘 形 镜 在 材质 和 化 学 成 分 上 都 不 一 致 ， 
而 且 资料 太 少 (3 个 分 析 数 据 ) ,因此 我 们 暂时 无 法 确定 它们 的 生产 中 心 。 

用 于 制造 铜 镜 的 合金 有 四 种 类 型 : 锡 砷 合金 、 锡 铅 砷 合金 、 锡 合金 
和 锡 铅 合金 ,所 有 的 合金 成 分 基本 上 都 是 在 0.1% ~ 10% Z Bj!) 3 
类 器 物 的 合金 类 型 没有 分 期 的 意义 。 合 金 类 型 上 的 区 别 应 该 与 各 个 
生产 中 心 的 冶金 传统 有 关 。 在 东方 ,公元 前 6 世纪 平原 地 区 就 出 现 了 
两 种 类 型 的 合金 : 锡 砷 青铜 和 锡 铅 砷 青铜 ; 索 罗 马 特 人 居住 区 锡 青铜 
更 受 欢 迎 ;在 西部 地 区 ,人 们 使 用 锡 铅 青铜 的 配方 ; 北 高 加 索 ( 库 班 河 
北岸 一 塔 曼 一 皮 亚 基 戈 利 亚 ) 流行 锡 青 铜 和 锡 铅 青 铜 的 组 合 ; 苏 拉 河 
流域 则 存在 着 所 有 类 型 的 合金 ,但 是 当地 所 产 的 应 该 是 锡 青铜 。 


[1 ) 锡 含量 从 3% 到 20% , 铅 含量 从 0.01% 到 12% , 砷 含量 从 0.50% 9] 2.0%. 
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4.11 装饰 品 


4.11.1 ЖЖ 

学 者 们 对 第 聂 伯 河 左岸 森林 草原 地 带 出 土 的 各 式 各 样 的 装饰 品 
都 作 了 分 析 。 最 为 全 面 的 描述 和 研究 当 属 В. А. 伊 林 斯 卡 娅 和 
В. Г. 彼得 连 科 的 论 痢 ?1 ,涉及 的 问题 有 它们 的 年 代 、 一 些 装饰 品种 


` 类 的 来 源 、 穿 戴 的 方法 。 其 中 数量 很 多 而 且 很 有 意思 的 一 组 是 大 型 锣 


子 ( 直 径 11 ~13 ст), ВВ. А. 伊 林 斯 卡 娅 命名 的 “ 脚 镯 ”, 多 数 出 现在 
妇女 的 幕 匡 中 (2?1。 本 书 作 者 收集 了 19 对 镯 子 中 的 30 件 ,经 分 析 之 后 
得 出 以 下 结论 : 

(1) 脚 镯 为 “鲜明 的 地 方 民族 因素 ”。 

(2) 在 苏 拉 河流 域 以 外 的 地 方 脚 镯 很 少 出 现 。 

《3) 在 欧洲 哈 尔 硕 塔 特 时 代 出 现 的 脚 镯 与 苏 拉 河 流域 的 脚 镯 并 不 
十 分 相似 。 

(4) 大 型 素面 镯 子 见 于 高 加 索 青 铜 时 代 晚 期 文化 。 因 为 年 代 上 存 
在 间断 ,因此 我 们 无 法 说 高 加 索 的 器 物 与 公元 前 5 世纪 苏 拉 河流 域 的 
脚 镯 之 间 存 在 什么 关系 。 但 是 它们 又 有 一 系列 共同 特征 (在 末端 装饰 
大 耳 条 动物 的 头像 ) ,又 让 我 们 认为 这 样 的 联系 确实 存在 。 

(5) 脚 镯 只 见于 公元 前 5 世纪 的 遗址 。 第 聂 伯 河 左岸 的 镯 子 中 ， 
我 们 对 9 件 做 了 光谱 分 析 , 其 中 既 有 末端 装饰 动物 头像 的 ,也 有 素面 的 
( №19. 834,19. 931,19. 952 19. 966, 19. 967, No17. 081, №12. 518— 
12.520, 4-18 -1:1 一 5) 。 

所 有 镯 子 的 原料 都 来 自 西 方 ,其 中 素面 的 是 锡 铅 青铜 (No19. 931、 
19.966 „19. 967, №12. 519 ‚12. 520 ) ,末端 装饰 动物 头像 的 为 锡 青 铜 
(No12.518 ,No17.081,No19. 952 ) 。 基 辅 历 史 博 物 馆 收藏 的 一 件 镯 子 


(No19.834; 图 4-18-1:5) 属 于 例外 ,由 铜 锡 铅 合金 制造 。 同 一 种 类 


(1 Ильинская В A,1968 ,136 - 150 页 ; Петренко В Г, 1978. 
(2) Ильинская В А,1968 ,145 М. 


| |] 


39 
38 
28 30 
? аз 35 ч 
3 2 
45 46 02 
37 А 
36 б" Л ге О- О- 


1.36.37. 阿 克 休 京 齐 1 号 冢 (1886 年 发 据 );2、3. 苏 尔 马 切 夫 卡 ;4. 波 波 夫 
卡 ;3、59. 沃 尔 科 夫 齐 4 号 冢 4 号 墓 ;6\12、39、41、42. ЖЕ K F;7.8.11.13.38. 
50.55.61. 别 利 斯 克 冢 群 ;9. 沃 尔 科 夫 齐 5 号 冢 ;10. 沃 尔 科 夫 齐 6 号 冢 ;14 ~ 16, 
40、46、47. 利 哈 切 夫 卡 ;17、. 24、27 一 31、45、47. 波 尔 塔 夫 希 纳 ;18、5$3、57、60. М Я, 
ЖЖХ(Д. Я. 萨 英 克 瓦 索 夫 的 藏品 ) ;19、48、49. 阿 克 休 京 齐 (“ 上 斯 台 金 ”区 )19 
号 冢 ;20 一 22. 格拉 西 莫 夫 卡 1 号 冢 ;23、35. 波 波 夫 卡 13 5 £ ;25.26.58. У ЖЕ; 
32.33. 波斯 塔 夫 物 基 ;34. 主 显 圣 容 修 道 院 ;43 一 44. 马 五 希 ;31. ЊА Л,№;52 53, 
54. 沃 尔 科 夫 齐 1 号 冢 (1886 年 发 气 );56. 阿 克 休 京 齐 5 号 家 (北部 墓葬 );62. 布 
坚 基 

图 4-18-1 装饰 品 ( 手 狗 、 别 针 、 耳 环 一 垂 饰 、 戒 指 、 铃 ) 来 源 
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ЖАН 雷 扎 诺 夫 卡 V 号 家 ;3. 古 利 亚 伊 城 ;4. 布 季 谢 ;5、10、11. 格 里 申 
齐 ;6. 特 拉 赫 杰 米 罗 夫 ;7、8. 地 点 未 知 ;9. 布 任 卡 ;12. 基辅 省 ;13、14. НИ; 15. № 
季 卡 佩 ;16. 先 科 夫 卡 ;17. 普 重 瑟 ;18. 恰 斯 特 冢 群 ;19 一 23. ЕВ i K. 2 É 324. 类 
Ж ;25. “ЖЖ” 


4-18 -2 装饰 品 (手镯 别针、 耳环 一 垂 饰 、 戒 指 、 铃 ) 来 源 
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器 物 的 金属 材料 存在 如 此 多 样 的 化 学 冶金 特征 ,我 们 可 以 认为 镯 子 是 
由 若干 个 生产 中 心 的 铸 工 制造 的 。 它 们 都 使 用 了 西方 的 原料 ,但 是 合 
金 类 型 不 同 。 同 时 我 们 也 发 现 ,同一 种 类 型 的 装饰 品 固定 使 用 同一 种 
原料 的 情况 在 第 聂 伯 河 左岸 很 少 遇 到 。 

或 者 脚 锡 是 外 来 的 产品 ,不 是 当地 的 器 物 。 它 们 多 半 是 在 哈 尔 希 
塔 特 的 广大 遗址 分 布 区 域内 生产 的 ':] 。 与 苏 拉 河 流域 出 土 的 脚 镯 不 
同 的 是 ,公元 前 6 至 前 4 世纪 的 北 高 加 索 遗 址 出 土 的 镯 子 相似 但 不 完 
全 相同 ,它们 虽然 由 锡 青铜 和 锡 铅 青铜 制造 ,但 使 用 的 是 当地 ( 即 北 高 
加 索 ) 的 原料 。 

丝 形 镯 在 斯 基 泰 早期 遗址 中 发 现 的 手镯 是 由 细 金 属 丝 (截面 为 圆 
形 ) 卷 成 的 ,有 的 末端 直接 被 截 掉 (No17.088 一 17. 091 .17. 094 „17. 133, 
№13. 666; 4 - 18 -1:9 一 11), 有 的 末端 带 “ 蛇 头 ”(No16. 928, 
16.929) 1“ БК 2" ( №20. 629) (4-18 -1:6.7). 

第 聂 伯 河 左岸 的 最 后 两 种 镯 子 的 年 代为 公元 前 6 世纪 中 期 ?1 或 
者 早期 ”1 。 在 我 们 分 析 的 7 件 镯 子 中 ,5 件 是 用 北 高 加 索 原 料 和 由 此 
得 到 的 锡 青 钢 制 造 的 。 别 利 斯 克 城 址 出 土 的 镯 子 (N13. 666) 属于 公 
元 前 4 至 前 3 世纪 ,其 青铜 混 有 铅 ,不 过 这 是 晚期 的 正常 现象 。 末 端 带 
“ 球 结 ” 和 " 蛇 头 "的 镯 子 ,与 普通 镯 子 一 样 ,都 是 由 北 高 加 索 原 料 得 到 
的 锡 青 铜 制造 的 。 需 要 特别 注意 的 是 沃 尔 科 夫 齐 6 УЖИ Р 
(Хо17. 094) ,使 用 的 是 来 自 东 方 矿产 地 的 原料 (EY 型 ) ,并 按照 东方 的 
合金 类 型 即 锡 青 铜 制造 。 它 毫 无 疑问 是 外 来 的 。 很 可 惜 ,我 们 没有 这 
座 家 的 幕 芋 结构 和 芋 俗 的 资料 ,因此 不 能 拿 它 与 其 他 金属 器 物 进行 比 
较 (我 们 研究 了 一 系列 遗址 如 “上 斯 台 金 ”区 的 阿 克 休 京 齐 2 号 冢 出 土 
的 镯 子 ) 。“ 斯 科 罗 波 尔 " 地 区 别 利 斯 克 7 号 家 出 土 的 铺子 (N017. 133; 
图 30:9) 的 铜 料 与 " 奥 利 维 亚 ” 钢 镜 和 "和 希腊 " 铜 镜 (No19. 754; 
№20. 613; №19. 753; №19. 755) 的 铜 料 相似 。 


(1) Петренко В Г,1978 ,58 М. 
(2 ЈКовпаненко Г Т,1967 ,169 页 ,图 43 :13. 
(3 Ильинская В А,1968 ,145 页 ;IIerpeHko В Г,1978 ,49 - 53 М. 
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4.11.2 别针 (图 4-18 -1:12—39) 

苏 拉 河 流域 和 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 出 土 的 别针 中 ,我 们 分 析 了 两 个 
类 型 ,年代 都 属于 公元 前 6 世纪 与 公元 前 5 世纪 之 交 直 到 公元 前 5 至 
前 4 世纪 (2 。 

最 早 的 “钉子 形 ” 别 针 带 小 帽 , 杆 的 上 部 有 四 弦 纹 ,见于 公元 前 6 
世纪 的 遗址 。 我 们 分 析 了 17 件 ,其 中 大 部 分 (11 件 ) 来 自 沃 尔 斯 科 河 
流域 (No20. 064 一 一 波 波 夫 卡 出 土 ;No20.599 ‚20. 604,20.614---Ж Ж 
塔 夫 辛 纳 出 土 ; No20. 712,20. 713 一 一 卢比 内 出 土 ; №17. 051— 
17.053 一 一 格拉 西 莫 夫 卡 出 土 ; N016.765 一 一 阿 克 休 京 齐 19 号 家 出 
+; №19. 822— мя Е + ; №16. 930 一 16. 932 一 一 别 利 斯 克 4 
号 冢 出 土 ;N17. 154 一 17. 157 一 一 利 哈 切 夫 卡 村 出 土 ;No20.626 一 一 苏 
季 伊 夫 卡 出 土 )。 首 饰 匠 们 用 来 制造 这 种 器 物 的 主要 合金 类 型 是 锡 青 
铜 (14 件 ) ,只 有 3 件 别针 (No20.064 一 一 波 波 夫 卡 出 土 ;N020. 604 一 一 
波 尔 塔 夫 辛 纳 出 土 ; №17. 154 一 一 利 哈 切 夫 卡 村 出 土 ) 由 锡 铅 青铜 制 
造 。 这 些 器 物 虽然 合金 类 型 一 致 ,但 是 看 不 到 原料 的 一 致 性 ,其 中 东方 
原料 的 数量 (有 3 fF ) 少 于 北 高 加 索 原 料 的 数量 (6 件 ) 和 西方 原料 的 
数量 (8 fF), 。 同 时 ,由 西方 原料 制造 的 别针 在 形态 上 彼此 相似 :都 有 小 
的 平 顶 帽 头 , 中 部 饰 凸 棱 纹 (No20. 064,20. 626, №17. 154,17. 155, 
No16.930 一 16.932 ,图 4 – 18 – 1:12—14.23 31) 。 由 北 高 加 索 原 料 制 
造 的 别针 ,有 时 上 部 没有 这 些 凸 棱 纹 ,并 且 全 由 锡 青 铜 制造 
(No16.765 ,No20.712 .20.713 , №17. 052 „17. 156 „17. 157; 244 – 18 – 1; 
15 16,19 ,21 25,26) „ 

为 了 比较 ,我 们 分 析 了 一 些 第 聂 伯 河 右岸 出 土 的 相似 的 别针 。 它 
们 均 由 锡 青铜 制造 (图 4 -18 – 2:1—7)02) ,与 第 芸 伯 河 左岸 的 情况 一 
+ ,其 西方 原料 和 北 高 加 索 原 料 的 比例 大 体 相 当 (5:4) ,东方 原料 只 发 


现 了 一 件 。 但 是 与 左岸 的 别针 不 同 的 是 ,右岸 的 别针 不 是 由 锡 铅 青铜 


(1 Ильинская В A,1968,143 - 144 页 ;IIerpeHko В Г,1967,29 -30 Я ; Петренко В Г,1975; 
Петренко В Г,1978,7 М. 
(2)ИА АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档 案 . 


制造 的 。 看 起 来 在 第 聂 伯 河 左岸 和 右岸 或 者 存在 着 专门 的 生产 中 心 ， 
在 那里 专门 生产 这 些 装饰 品 ;或 者 是 部 分 别针 (由 西方 原料 制造 的 锡 
铅 青铜 №20. 064、20. 604 , №17. 154) 从 其 他 生产 中 心 来 到 这 里 ,它们 
生产 的 别针 与 森林 草原 地 带 的 不 同 。 

到 了 公元 前 5 世纪 初 ,特别 是 在 公元 前 5 至 前 4 世纪 , 带 平 帽 的 大 
型 别针 在 苏 拉 河流 域 得 到 广泛 传播 。 有 人 认为 “生产 中 心 在 苏 拉 河 
流域 ,这 些 别 针 从 那里 传播 到 邻近 的 一 些 地 区 ”1)。 另 一 种 观点 认为 ， 
“在 第 聂 伯 河中 游 地 区 出 现 这 种 类 型 的 别针 , 极 有 可 能 是 受到 了 欧洲 
南部 文化 的 影响 ,因为 那里 从 青铜 时 代 就 有 了 这 种 别针 ”?)。 我 们 手 
头 的 样品 中 ,15 (РЕН ЖАН ЈЕ ,来 自 第 聂 伯 河 右岸 的 只 有 3 Е. 
与 早期 的 带 小 帽 的 “钉子 形 ” 别 针 不同 , 大 型 别针 往往 由 两 种 合金 制造 
而 成 , 数量 差不多 ; 锡 铅 青铜 8 (Е ( №17. 077,17. 078,17. 111, 
№20. 062,20. 063 „20. 600 „20. 618, №12. 551) , 锡 青铜 7 件 (No13.667， 
№12. 549 „12. 550, №20. 601--20. 603 .20.636)。 制 造 大 型 别针 所 用 的 
原料 来 自 三 个 矿产 地 ,数量 相等 (各 5 件 )。 这 种 多 样 性 的 存在 可 能 不 
光 是 这 个 时 期 的 特征 ,而且 是 金属 生产 的 特征 。 例 如 “ 脚 镯 ”与 大 型 
别针 在 原料 指数 上 年 代 相 同 ,而 它们 之 间 的 差异 很 可 能 是 因为 它们 来 
自 不 同 的 生产 中 心 。 
4.11.3 耳环 (图 4-18 -1:40 一 47 ) 

青铜 耳环 在 第 聂 伯 河 左岸 的 遗址 中 不 是 经 常 发 现 , 也 不 像 第 聂 伯 
河 右岸 有 那么 多 的 类 型 '3] 。 在 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 若干 遗址 出 有 耳环 ， 
而 在 苏 拉 河 流域 只 有 两 处 ( 亚 尔 莫 林 齐 村 附近 的 54 号 冢 ; 阿 克 休 京 齐 
村 附近 的 16 号 冢 ) 。 在 这 里 发 现 的 金 耳 环 不 早 于 公元 前 5 世纪 ,而 且 
它们 可 能 是 古 希 腊 生 产 中 心 的 产品 !4) 。 

耳环 中 年 代 最 早 的 类 型 , 耳 针 弯 成 弧 形 , 带 钉 形 帽 ,公元 前 6 世纪 


(1 )Ильинская В А,1968 ,145 М. 
(2 ) Петренко В Г,1967 ‚30 М. 

(3 ЈПетренко В Г,1967,31,32 й. 
(4 )Онайко H А,1966. 
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的 医药 中 常见 11 , 曾 发 现 于 利 哈 切 夫 卡 村 附近 的 沙丘 上 (No17. 150, 
17.151) 以 及 波 尔 塔 夫 辛 纳 (No20.610、20. 611)( 图 4 – 18 -1:45 一 
47)。 所 有 早期 类 型 的 耳环 都 是 锡 青 铜 制造 的 ,来 自 西方 原料 的 有 2 件 
(No17.151,No20.611) ;来 自 东 方 原 料 的 有 一 件 (No17.150) ;来自 北 高 
加 索 原料 的 有 一 件 (No20.610)。 类 似 的 耳环 大 量 出 现 于 第 聂 伯 河 右 
岸 的 森林 草原 地 带 (我 们 对 10 件 耳 环 作 了 光谱 分 村 ?1 ,分 别 来 自 格 里 
申 齐 、 基 辅 州 扎 鲁 宾 齐 、 莫 什 内 ) (图 4-18 -2:10 一 14)。10 件 耳 环 
中 9 件 是 由 西方 原料 制造 的 ,其 中 8 件 为 锡 青铜 ,只 有 一 件 是 铜 铝 合 
金 。 其 中 一 件 ( 格 里 申 齐 采 集 品 ) 钉 子 形 耳 环 使 用 了 北 高 加 索 的 原料 ， 
不 过 这 可 能 是 年 代 较 晚 的 器 物 ，)。 第 聂 伯 河 右岸 的 “钉子 形 ” 耳 环 的 
分 析 结 果 表 明 , 可 以 确定 它们 是 由 一 个 生产 中 心 制造 的 ,工匠 们 只 用 
了 西方 地 区 的 原料 。 或 可 推测 它们 与 西 波 多 利 斯 克 州 有 联系 ,因为 这 
样 的 装饰 品 在 那里 很 流行 41。 钉 子 形 耳 环 出 现在 第 县 伯 河 左岸 ,看 来 
是 黑 森 林 文 化 和 早期 斯 基 泰 时 代 的 部 分 居民 向 这 个 地 区 迁徙 的 结果 。 
在 整个 斯 基 泰 阶段 ,第 聂 伯 河 右岸 和 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 的 部 族 之 间 存 
在 着 密切 的 关系 (51。 我 们 推测 , 沃 尔 斯 科 拉 河 附近 的 工匠 开始 在 当地 
生产 当时 流行 的 耳 部 装饰 品 ,使 用 的 是 北 高 加 索 和 东方 的 原料 
(No20.610,No17.150) 。 不 过 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 用 北 高 加 索 原 料 制造 
的 耳环 形态 有 所 不 同 ,它们 呈 简 单 的 环形 ,截面 为 圆 形 ,两 端 或 者 交合 或 
者 分 开 , 有 时 候 末 端 形 成 球 结 状 ( 图 4 -18 -1:40 一 44) 。 这 种 耳环 的 材 
质 与 前 面 的 不 同 , 锡 铅 青铜 占 主导 地 位 (5 Е) ,不 过 锡 青 铜 也 存在 (2 
Ё), 
4.11.4 Е 

联 珠 环 是 很 让 人 喜欢 的 一 组 装饰 品 ( 图 4-18 -1:51 一 55) 。 这 种 


(1 Петренко В Г,1967 ,55 页 ;IIerpeHko В Г,1978,21 М ;Ковпаненко Г Т,1967,157 М. 

(2)ИА АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档案 . 

[3 )Петренко В Г,1978,21 页 ,第 二 亚 型 . 

(4 )Петренко В Г, 1967, 139 11 ; Петренко В Г, 1978,25 М; Ильинская В A,1968,139 М; 
Ковпаненко Г Т,1967,157 1. 

(5 )Ковпаненко Г Т,1967 ‚184 - 186 М ; Петренко В Г,1967,56 М. 
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环 在 苏 拉 河流 域 出 现 于 公元 前 5 世纪 初 。 类 似 的 联 珠 环 用 作 项 链 的 组 
成 部 分 (公元 前 4 至 前 3 世纪 ) ,在 其 他 地 区 公元 前 6 至 前 5 世纪 的 个 
别 墓 葛 中 还 发 现 了 其 他 用 法 (用 于 佩戴 长 剑 )!) 。 除 了 黑海 北岸 ЖЖ 
环 也 出 现在 色 雷 斯 人 的 墓葬 中 。 我 们 对 8 件 环 做 了 光谱 分 析 
( 1917.097--17.09--ХЖЖХЖЗЖІ ВЕН +; №19. 820, 
19.821 Ши IK жж ЖІ Ж; №12. 516 一 一 别 利 斯 克 家 出 土 ; 
№17. 127 一 一 格 里 尼 谢 出 土 ;No4196 一 一 先 科 夫 卡 出 土 ) 。 尽 管 它们 的 
外 观 有 所 不 同 ( 例 如 :有 的 有 用 于 悬挂 的 钮 , №17. 099, 4 - 18 – 1; 
52; 珠 的 数量 不 等 ) ,所 有 的 环 都 由 锡 铅 青铜 制造 ,原料 都 来 自 北 高 加 
Ж (№12. 516 №4196 属于 例外 ) ,说 明 它们 是 同一 个 作坊 生产 的 。 潘 
季 卡 佩 的 两 件 环 也 是 用 这 种 合金 制造 的 ?1 。 因 为 可 资 比 较 的 资料 数 
量 不 多 ,我 们 暂时 还 不 能 得 出 确定 的 结论 ,指明 生产 中 心 的 准确 位 置 。 
更 何况 第 聂 伯 河 右岸 出 土 的 环 ( 普 鲁 瑟 ,图 4-18 -2:17) 与 左岸 出 土 
的 环 不 同 ,是 由 西方 原料 的 锡 青铜 制造 的 。 对 右岸 森林 草原 遗址 中 金 
属 器 的 进一步 研究 ,将 无 疑 能 拓宽 这 些 初步 的 结论 。 
4.11.5 %(Ш4-18-1:56-<2) 

在 斯 基 泰 时 期 的 遗址 中 找到 的 这 类 物品 ,通常 认为 是 马 岁 上 的 配 
件 以 及 祭礼 用 器 的 悬挂 牧 ? 1 。 第 聂 伯 河 左岸 出 土 了 大 批 的 铃 ,它们 体 
型 较 大 ,长 方形 (有 时 候 下 部 略微 “ 张 开 ”) ,器 身 带 有 三 角形 或 “箭头 ” 
形 的 铂 空 。 如 果 没 有 镁 空 ,那么 在 器 身 的 上 部 就 会 有 一 个 小 圆 孔 。 所 
有 的 铃 都 带 一 个 大 钮 ,上面 系 绳 ,然后 再 悬挂 到 所 依附 的 器 物 上 。 我 们 
分 析 了 一 些 镁 空 的 大 铃 ,主要 出 土 于 公元 前 5 HZ А 3 
(No19.933 一 19.937 一 一 布 坚 基 出 土 ; N019.793 一 一 沃 尔 科 夫 齐 出 土 ; 
No19. 847—— ЖЕ. + ; №19. 938 ‚19.939 阿 克 休 京 齐 1 号 家 -出 
土 ; 图 4-18 –1:58—60,62) 。 在 公元 前 4 至 前 3 世纪 , 铃 开始 变 得 轻 
巧 , 太 才 变 小 (图 4-18 -1:61;No13.642 一 一 别 利 斯 克 城 址 出 土 ) Ж 


(1 )Мелюкова А И,1975,184 М. 
( 2 )HA АН СССР 光谱 分 析 研究 室 档案 . 
(3 ЈПетренко В Г,1967 ,40 М. 
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们 总 共 分 析 了 苏 拉 河流 域 的 14 件 铃 ,以 及 邻近 地 区 遗址 的 13 件 对 照 
物 ( 盖 马 诺 娃 “ 尖 ? 墓 , 科 泽 尔 和 恰 斯 特 冢 11; 图 4-18 -2:18 一 25) 。 

我 们 所 分 析 的 第 聂 伯 河 左岸 的 大 部 分 铃 (8 件 ) 都 是 由 铅 锡 青铜 制 
造 的 (No19.847、19.933 ‚19.936 19. 939, №17. 045) ,原料 来 自 北 高 加 
索 , 少 量 的 使 用 了 西方 原料 ( №19. 793, 19. 935) 和 东方 原料 
( №12. 533 ,No13.642) 。 人 们 有 时 候 也 使 用 锡 青 铜 ( 北 高 加 索 原 料 和 
西方 原料 ) 来 制造 铃 (No12.534 ,Мо19.934 19.937 19.938), ЈЕ 
发 现 铃 的 形态 与 所 用 金属 之 间 存 在 什么 规律 性 。 我 们 把 它们 与 草原 
地 带 的 同类 器 物 进行 了 比较 ,可 知 它 们 之 间 的 差别 不 仅 在 于 配方 上 
(草原 地 带 两 种 类 型 的 合金 比例 几乎 相等 ) ,而 且 在 于 化 学 成 分 上 ( 西 
方 原料 比例 很 小 ,而 东方 原料 比例 则 很 大 ) 。 

上 述 区 别 可 能 与 时 间 早 晚 有 关 ( 草 原 地 带 的 器 物 年 代 大 部 分 属于 
公元 前 4 至 前 3 世纪 ) 。 当 然 我 们 不 能 完全 排除 生产 方面 的 因素 。 

由 此 可 见 ,首饰 匠 们 在 制造 装饰 品 的 时 候 喜 欢 使 用 两 种 合金 : 锡 
青铜 ( H 57% ) 和 锡 铅 青铜 ( 占 43% ) 。 两 种 配方 在 不 同时 间 段 所 占 的 
比例 都 不 相同 。 早 期 的 器 物 ( 公 元 前 6 世纪 和 公元 前 6 世纪 与 公元 前 
5 世纪 之 交 ) 主要 是 使 用 锡 青铜 (90% ) 。 到 了 公元 前 5 世纪 初 ,两 种 合 
金 的 比例 大 体 相 当 ,而 锡 铅 青铜 的 数量 略 胜 一 筹 ( 锡 青铜 占 44% , 锡 铅 
青铜 占 56% ) 。 但 是 从 公元 前 4 世纪 开始 ,后 者 占据 了 主要 位 置 (71% 
的 锡 铅 青铜 和 29% 的 锡 青 铜 ) 。 

制造 装饰 品 的 原料 有 З 种 类 型 : 北 高 加 索 原 料 (47% ) 东方 原料 
(14% ) 和 西方 原料 (39% ) 。 同 时 我 们 发 现 东 方 原 料 在 各 个 时 间 段 所 
占 的 部 分 都 不 大 (在 公元 前 6 世纪 为 13% ,在 公元 前 5 世纪 为 19% ,在 
公元 前 4 世纪 为 10% ) 。 

西方 原料 和 北 高 加 索 原 料 在 不 同时 间 段 所 占 的 比例 也 有 所 不 同 。 
例如 ,在 公元 前 6 世纪 ,两 者 所 占 数 量 基 本 相等 (45% 的 北 高 加 索 原 料 
和 42% 的 西方 原料 ) ;在 公元 前 5 世纪 ,以 西方 原料 为 主 (56% 的 西方 


( 1 JHA АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档案 . 


原料 和 25% 的 北 高 加 索 原 料 ) ;而 到 了 公元 前 4 世纪 ,又 变 成 基本 相等 
的 情况 ,而 北 高 加 索 原 料 略 占 优 势 (47% 的 北 高 加 索 原 料 和 39% 的 西 
ЖЕ), 

ЖИП НІН Ze P ван BJ же Ир ий (26 件 ) 和 草原 地 带 (12 
件 ) 的 同类 器 物 作 了 比较 。 

尽管 装饰 品 的 数量 很 大 ,但 是 关于 草原 地 带 和 不 同时 间 段 之 间 的 
差别 ,尤其 考虑 到 公元 前 4 至 前 3 世纪 的 器 物 ,我 们 可 以 就 所 比较 地 区 
的 金属 加 工业 得 出 一 些 初 步 结 论 。 两 个 森林 草原 区 域 的 金属 器 在 合 
金 类 型 和 化 学 组 成 上 的 区 别 还 是 相当 明显 的 。 在 第 聂 伯 河 右岸 , 锡 青 
铜 所 占 比 例 (85% ) 远 高 于 本 区 域 其 他 合金 类 型 ,也 远 高 于 左岸 (这 里 
锡 青铜 占 57% ) 。 右 岸 的 首饰 匠 们 主要 使 用 西方 地 区 的 原料 ( 占 
69% ) ,而 其 他 原料 所 占 比 例 要 低 得 多 ( 北 高 加 索 原 料 占 27% ,东方 原 
料 占 4% )。 这 样 的 化 学 冶金 特征 证 明 在 斯 基 泰 时 期 的 第 县 伯 河 森林 
草原 地 带 存 在 着 一 些 不 同 的 生产 作坊 ,而 且 他 们 各 有 各 的 技术 传统 和 
商贸 路 线 。 

研究 结果 表明 ,第 聂 伯 河 森林 地 带 金 属 器 和 草原 地 带 金属 器 的 区 
别 虽然 很 明显 ,但 是 我 们 还 没有 满意 的 结论 ,其 原因 既 不 是 时 间 的 间 
断 ,也 不 是 我 们 所 比较 的 器 物种 类 不 完全 (草原 地 带 的 器 物 我 们 只 研 
ЗГЕ) 


4.12 金属 容器 


4.12.1 #В 


钱 在 我 们 所 研究 的 器 物 中 ,年 代 最 早 的 为 公元 前 5 世纪 的 圆 底 球 
Ра ни , 口 沿 上 锦 接 两 个 水 平 的 把 手 , 中 间 为 桥 形 提 梁 。 这 件 独 出 
自 阿 克 休 京 齐 村 附近 的 5 号 冢 ;类 似 的 器 物 在 斯 基 泰 时 期 还 没有 发 现 
过 。 此 独 由 薄 铜 片 制 作 而 成 ( 壁 厚 2 mm, 图 4-19:1)。 

阿 克 休 京 齐 出 土 的 这 件 独 材 质 为 “ 纯 ” 铜 ,原料 为 北 高 加 索 类 型 。 
苏 拉 河 流域 出 土 的 另外 两 件 鲁 ( Ne19.759、19. 857; Я 4 - 19:23) 4 
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代 较 晚 (公元 前 4 至 前 3 世纪 ) ,属于 K. Ф. 斯 米尔 诺 夫 所 分 的 亚 型 ， 
B. М. 科 夏 年 科 和 B. C. 弗 廖 罗 夫 所 分 的 开 型 和 亚 型 :1。 

与 公元 前 5 世纪 的 铜 独 不 同 ,公元 前 4 至 前 3 世纪 铜 独 的 所 有 制造 
部 分 (包括 足 \ 腹 \ 柄 ) 均 为 铜 铅 合 金 , 铅 的 含量 超过 1% ,最 高 达到 12% ， 
锡 的 含量 不 到 0.2% 。 原 料 来 源 各 不 相同 ， 如 罗 缅 县 的 鲁 ( No19. 857; 


1. 阿 克 休 京 齐 5 号 冢 (北部 幕 莽 ) ;2. 沃 尔 科 夫 齐 工 号 冢 (1897 年 发 气 ); 
3. 罗 缅 县 ;4. 克 里 亚 奇 科 夫 卡 ;5. 顿 河 军 区 ;6. 切 尔 托 姆 雷 克 ;7、11. 盖 马 诺 娃 墓 ; 
8. 新 季 托 洛 夫 卡 ;9. 萨 尔 托 沃 ;10. 奥 索 科 洛 夫 卡 ;12. 申 吉 ;13. 萨 拉 托 夫 州 
图 4-19 青铜 外 来 源 


(1)Смирнов К Ф,1964 ; Косяненко В М,Флеров В С,1978. 
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图 4 -19:3) 为 东方 原料 ( 即 E. Н. 契 尔 内 赫 所 分 的 BK 型 :1) ) ЖЖ 
科 夫 齐 1 号 冢 出 土 的 蚀 (N19.759; 图 4-19:2) 的 原料 是 北 高 加 索 类 
型 ;同样 由 铜 铅 合金 制造 的 还 有 Б. А. 什 拉 姆 科 在 别 利 斯 克 城 址 发 掘 
所 得 的 5 ГЕЯ ( №13. 643 „13. 645,13. 646,13.650,13.656), 只 保留 部 
分 腹壁 和 口 沿 。 此 外 ,一 件 独 (No13. 658) 的 腹壁 由 “ 纯 铜 "制造 ,而 一 
Ей ( №13. 644) 足 的 残片 原料 属于 锡 铅 青铜 。 沃 尔 斯 科 拉 河 流域 的 
古代 工匠 们 使 用 的 原料 基本 上 都 来 自 东 方 ,只 有 一 件 独 的 口 沿 (No13. 
645) 由 西方 原料 制造 ( 据 Е. Н. 契 尔 内 赫 )?1。 总 之 ,我 们 研究 的 所 
有 钱 ( 不 管 是 苏 拉 河 流域 出 土 的 还 是 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 出 土 的 ) 都 属 
于 以 铀 为 基体 的 两 种 合金 : 铅 青铜 和 纯 铜 。 就 数量 而 言 , 由 铜 铅 合 金 制 
造 的 鲁 相 对 较 多 。 就 合金 类 型 而 言 ,它们 与 同 地 区 其 他 种 类 的 金属 器 
不 同 。 导 致 这 种 差别 的 原因 很 有 可 能 是 它们 复杂 原料 和 北 高 加 索 原 
料 的 比例 大 体 相同 ,西方 原料 的 比例 要 小 一 些 。 为 了 比较 ,我们 分 析 
了 顿 河流 域 顿 河 军区 、 乌 克 兰 草原 、 库 班 河 流域 \ 伏 尔 加 河 下 游 地 区 
和 中 游 地 区 、 南 乌拉 尔 出 土 的 同时 期 以 及 更 晚期 的 器 物 ( 图 4 — 18: 
5 一 8 .10 一 13)'37 ,发 现 它们 具有 不 同 (与 第 聂 伯 河 左岸 相 比 ) 的 化 学 
冶金 特征 。 例 如 ,在 顿 河流 域 占 主导 地 位 的 是 东方 原料 和 复杂 的 铜 
锡 合 金 。 在 草原 地 带 锡 青 铜 锡 铅 青铜 比例 很 高 , 铜 铅 合金 的 分 量 不 
大 。 同 时 ,西方 原料 处 于 统治 地 位 ,东方 原料 和 北 高 加 索 原 料 数 量 最 
少 。 库 班 河 流域 的 情况 很 复杂 。 这 里 有 三 种 合金 :“ 纯 铜 ”、 锡 青铜 和 
锡 铅 青铜 。 东 方 原料 和 北 高 加 索 原 料 的 比例 几乎 相同 ;西方 原料 和 
铅 青铜 不 见 。 在 伏尔加 河 下 游 地 区 和 中 游 地 区 ,扮演 主要 角色 的 是 
“ 纯 铜 ”和 东方 原料 ; 锡 青 铜 和 锡 铅 青铜 都 稀少 ,西方 原料 和 北 高 加 
索 原料 几乎 同样 重要 。 总 之 ,上 面 观察 到 的 不 同 地 区 青铜 鲁 的 化 学 
冶金 构成 上 的 区 别 ,证实 了 我 们 在 前 面 提出 的 假设 , 即 当 时 存在 着 几 


(1 )Черных Е Н,1970. 
(2 )Черных Е Н,1976. 
[3]HA АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档案 . 
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个 生产 青铜 容器 的 中 心 11)。 每 个 中 心 的 工匠 一 方面 依托 本 地 的 金 
属 加 工 传统 ; 另 一 方面 ,可 能 也 取决 于 矿石 原料 的 供应 。 
4.12.2 苏 波 伊 河 窖藏 ( МЕНЕ) 

在 金属 容器 一 节 我 们 还 应 该 简单 介绍 一 个 出 土 精美 青铜 容器 的 
窖藏 。 这 些 青铜 容器 是 在 第 聂 伯 河 台地 森林 草原 地 带 ( 苏 波 伊 河流 
域 ) 偶然 发 现 的 。 关 于 它们 的 描述 和 最 早 的 年 代 推 新 见于 O. д. 加 
尼 娜 的 著作 '?*)。 我 们 对 10 件 容器 做 了 光谱 分 析 (21 个 分 析 数 据 ， 
No19.885 一 19.894; 图 4 -20:1 一 10) 。 

这 些 容器 由 西部 地 区 的 原料 制造 ,成 分 类 似 于 “ 奥 利 维 亚 ”" 镜 和 
“和 希腊” 镜 的 金属 成 分 。 可 能 它们 是 在 同一 批 (西方 ) 作 坊 中 生产 出 
来 的 。 这 样 ,这 些 容器 是 外 来 产品 的 观点 得 到 了 成 分 分 析 的 支持 。 
苏 波 伊 河流 域 出 土 的 容器 ,其 材质 是 高 锡 青铜 和 锡 铅 青铜 , 锡 的 含量 
在 10% 至 33% 之 间 , 铅 的 含量 在 2% 到 12% 之 间 。 在 这 类 器 物 中 ， 
我 们 还 没有 发 现 别 的 合金 类 型 和 配料 。 同 时 ,我 们 需要 指出 ,同一 件 
容器 的 不 同 部 位 所 用 的 合金 也 不 相同 。 例 如 , 圈 足 ,有 时 候 也 包括 容 
器 身上 的 把 手 ,经 常 是 由 复杂 的 铜 锡 铅 合金 制造 的 ;但 是 器 身 和 颈 
部 ,以 及 附着 的 装饰 则 由 锡 青铜 制造 。 这 种 情况 的 出 现 或 许 与 技术 
细节 有 关 , 不 同 部 件 可 能 需要 不 同 的 合金 。 

我 们 把 佩 夏 诺 耶 的 窖藏 金属 器 与 潘 季 卡 修 和 马 斯 秋 金 诺 的 铜 三 
耳 瓶 进行 了 比较 [31 。 就 合金 而 言 ,它们 的 锡 和 铅 含量 都 较 低 ,定量 
分 析 数 据 都 不 高 于 10% 。 它 们 的 原料 来 源 更 为 不 同 , 马 斯 秋 金 诺 和 
潘 季 卡 佩 的 三 耳 瓶 是 由 北 高 加 索 的 原料 制造 的 ,这 证 明 它 们 是 在 其 
他 生产 中 心 生 产 的 (不 是 在 西部 地 区 ) ç 


(1 )Смирнов К Ф,1964,131 Я ; Косяненко В М,Флеров В С,1978 ,192 – 193 页 ,脚注 4- 
7; 

(2 ЈГашна О Д,1970. 

[3]HA АН СССР 光谱 分 析 研 究 室 档 案 ( Черных Е Н, Барцева Т Б,1969,140 页 ,图 版 
1). 
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图 4-20 苏 波 伊 河 ( 佩 夏 诺 耶 ) 的 金属 容器 窖藏 
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5 20 ӘЛЕН ЕЕ 
幕 芋 中 的 组 合 关 系 


我 们 分 析 的 苏 拉 河流 域 的 所 有 资料 大 概 来 自 37 №, НЕК 
为 公元 前 6 世纪 或 者 公元 前 6 至 前 5 至 前 4 世纪 。 这 些 墓葬 几乎 都 
遭 到 了 严重 的 破坏 ,因此 要 说 出 每 一 个 墓葬 中 的 器 物 与 各 种 化 学 指 
数 之 间 的 真正 关系 是 件 很 困难 的 事 。 我 们 只 想 就 一 些 器 物 群 和 保存 
状况 最 为 完整 的 几 座 发 表 一 些 看 法 。 

在 东方 地 区 ,根据 金属 器 所 占 的 百分比 ,我 们 可 以 分 出 一 些 墓 
# ,它们 口 部 盖 木 头 , 坑 底 往往 洒 有 白灰 或 者 红色 的 颜料 ( 波 波 夫 卡 
村 附近 的 5.6 УЖ). Яр ЗЕН — А À Ë (АЖЖ 
476 号 冢 ) 。 还 有 一 例 ( 阿 克 休 京 齐 “上 斯 台 金 "区 的 2 号 冢 ) 埋 有 两 
个 木 樟 和 一 个 桌子 模样 的 木质 家 具 [: 1。 简 单 的 墓葬 见于 格拉 西 莫 
夫 卡 村 的 2 号 冢 、 沃 尔 科 夫 齐 村 的 9 号 冢 、 波 斯 塔 夫 穆 基 村 的 2 号 
ж 、 主 显 圣 容 修道 院内 的 冢 。 与 上 述 各 地 的 墓葬 相似 的 不 仅见 于 第 
聂 伯 河中 游 地 区 ,而 且 见 于 “ 欧 亚 大 陆 斯 基 泰 时 期 的 许多 其 他 文 
化 "21。 格 拉 西 葛 夫 卡 2 号 冢 的 器 物 ( 青 铜 镜 , 中心 具 桥 形 钮 ,盘面 
上 有 乌 头 雕塑 ;图 4-16-1:1) 和 波 波 夫 卡 村 附近 5 < B) #& (18 
首 形 杆 头 ; 图 4-11 -1:2), 如 土 所 述 ,在 化 学 冶金 特征 上 与 东方 地 
区 的 青铜 器 最 为 接近 。 我 们 有 充分 的 依据 说 它们 是 由 欧 亚 大 陆 东 部 
地 区 或 者 中 亚 直 接 输 入 进来 的 。 它 们 与 石 盘 (祭礼 用 器 ) 一 起 广泛 分 
布 于 欧 亚 大 陆 的 东部 边缘 ,或 可 推测 ,这 些 随葬 品 与 东方 地 区 的 游牧 
民族 有 密切 关系 。 布 坚 基 村 476 号 家 .出土 的 所 有 杆 头 都 是 由 东方 类 


[1)] 本 书 中 描述 的 所 有 芋 具 和 匡 俗 都 引 自 :JrprHckam В А,1968(2 (х РЖ) — 2, 
附录 1 和 2). 
(2 ЈТереножкин А И,1971,19 页 ,脚注 20—23. 
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型 的 金属 制造 的 (图 4-16-1:2 一 4.7) ,它们 同样 都 是 外 来 品 。 说 
起 东方 金属 器 的 丰富 程度 ,最 有 意思 的 要 属 阿 克 休 京 齐 村 附近 “上 斯 
台 金 "区 的 2 号 冢 。 它 的 墓葬 结构 很 独特 ,里 面 有 两 层 匡 具 ИНЖ 
内 棺 中 央 可 见 残存 的 橡木 桌子 。 这 类 有 两 层 匡 具 的 幕 匡 也 出 现在 阿 
(ВИ КИ) ВЕРНИЈЕ АНИНА ЈЕНИ ОР У 
马 特 人 的 领土 ( 塔 拉 一 布 塔 克 2 号 冢 , 皮 季 马 雷 1 号 幕 地 的 4.6、8 号 
家 , 梅 切 特 赛 墓地 的 9 号 冢 等 等 )! ?1。 这 个 墓葬 的 所 有 青铜 器 ,除了 
青铜 独 没 有 经 过 分 析 外 ,其 余 的 都 是 由 南 乌 拉 尔 的 矿石 原料 制造 
(EY 类 型 ) ,证 据 就 是 它们 的 化 学 成 分 中 银 、 匀 、 砷 、 镍 、 钴 含量 较 低 。 
从 冶金 学 角度 看 显然 它们 都 属于 锡 青 铜 ,也 就 是 南 乌拉 尔 索 罗马 特 
人 的 主要 合金 类 型 之 一 。 在 保存 最 为 完整 的 墓葬 中 ,这 是 唯一 一 座 
金属 器 百分之百 为 东方 生产 的 墓葬。 其 中 整套 的 马 败 (图 4-2:2; 
图 4-4:7; 图 4-7-1:2; 图 4-8-1:5 一 6; 图 3-5:23; 图 4-9-1: 
18 29; 图 4-10-1:2.4) 和 箭 简 属于 富有 的 游牧 人 ,与 索 罗马 特 人 
的 生活 环境 相符 。 唯 一 让 人 不 解 的 是 ,这 组 器 物 中 的 马 败 上 的 艺术 
造型 配件 在 东方 没有 发 现 相应 的 器 物 。 除 了 那些 金属 器 百分之百 为 
东方 化 学 成 分 的 幕 匡 外 ,分 布 最 广 的 一 类 幕 匡 是 含有 部 分 东方 原料 ， 
比例 超过 50% ,高 于 所 有 其 他 几 类 原料 。 其 中 最 引 人 注 目的 有 “ 老 
莫 ”, 巴 索 夫 卡 村 的 499 号 冢 , 博 尔 效 纳 村 的 1 工 号 冢 ,1886 年 发 掘 的 
阿 克 休 京 齐 村 的 1 号 冢 , 阿 克 休 京 齐 “上 斯 台 金 "区 的 12 号 冢 以 及 阿 
克 休 京 齐 村 的 17.20 5%. 

“ 老 莫 "中 关于 遗址 器 物 的 详细 描述 和 年 代 , 可 参考 B. А. РИ 
斯 卡 娅 的 文章 (31。 化 学 冶金 研究 的 结果 表明 ,该 遗址 的 青铜 器 原料 
分 配 颇 为 复杂 :65.5% 的 金属 与 南 乌拉 尔 和 北 哈萨克 斯 坦 矿 产地 的 
原料 有 关 (Ey ЖЖ) ‚30.5% 为 北 高 加 索 原料 ,只 有 4% 为 西方 原料 。 


(1 ЈРуденко С И,1960,100 М ; Киселев С В,1951,335 М ; Грязнов М П,Маннай – коол М 
Х, 1973 ; Грязнов М П,1978. 

(2 ) Смирнов К Ф,1964,87 -89 м. 

(3 Лллнська В А ‚1951. 
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东方 地 区 的 金属 器 ,在 斯 基 泰 时 期 ,很 少 以 锡 青 铜 合金 来 制造 大 型 的 
祭礼 用 刀 ( 图 4-15:1、2)、 大 型 的 双翼 箭头 (图 4-1-1:1.2) .还 有 
成 对 的 狂 形 环 马 衔 (图 4-16:26)、 部 分 三 辟 或 双 辟 箭头 (图 4-1- 
1:7.9; 图 4-2:9)、 薄片 串珠 (图 4-8-1:15) 和 部 分 铠甲 的 甲 片 
(图 4-4:1\2)。 一 对 独特 的 牛首 形 杆 头 ( 图 4-11-1:1) 是 由 卡拉 
苏 克 一 乌 兰 固 木 类 型 的 锡 铅 砷 青铜 制造 的 。 

刀 鞘 下 端 部 分 的 青铜 头 ( 图 4 -5:1) 与 东方 原料 生产 的 器 物 有 
所 不 同 。 它 由 北 高 加 索 原料 制造 ,材质 为 锡 青铜 , 铝 的 含量 相当 高 
(0.4% ) 。 原 料 和 材质 与 之 相同 的 器 物 还 有 :一 端 带 羊 首 的 杆 形 马 
镰 , 马 首 和 羊 首 马 镶 和 带 扣 (图 4-6-1:1、 2、14、16) ,部 分 铠甲 片 
(图 4-4:3) 和 一 副 狂 形 环 马 衔 (图 4-6-1:25、.27)。 唯 一 的 一 件 
器 物 ( 马 衔 的 环 ) (图 4 -6-1:25, 右 侧 ) 是 由 西方 原料 制造 的 ,合金 
类 型 为 锡 铅 青铜 。 关 于 它们 的 形态 特征 ,我 们 在 前 一 章 已 经 描述 
АТ» 

总 之 ,“ 老 墓 ”" 是 苏 拉 河 流域 墓地 中 器 物 最 丰富 、 年 代 最 早 ( 不 晚 
于 公元 前 6 世纪 中 期 ) 的 一 座 墓葬 。 从 随 欧 青 铜 器 的 化 学 冶金 指标 
可 以 看 出 ,这 里 埋葬 的 是 一 位 骑兵 、 祭 司 (?) ,可 能 与 欧 亚 大 陆 东部 
地 区 的 游牧 民族 世界 有 密切 关系 。 

在 带 有 木质 莫 具 、 东 方 原料 制造 的 器 物 占 主导 地 位 的 幕 匡 中 ,我 
们 应 该 谈 谈 巴 索 夫 卡 499 号 墓 (公元 前 5 世纪 ) 。 其 中 一 批 大 型 透 雕 
泡 最 为 令 人 注意 ,上 面 的 狼 像 有 一 张 拉 长 的 脸 НЕ Я ІҢ 
着 牙 。 这 种 题材 在 索 罗 马 特 人 中 颇 为 流行 ,并 从 那里 传播 到 了 斯 基 
泰 世界 ! 11 。 巴 索 夫 卡 冢 出 土 的 另 一 部 分 泡 装饰 “ 晓 曲 的 猛兽 ”, 不 是 
用 环 扣 ,而 是 用 担 钮 状 的 柱 来 固定 到 腰带 上 (图 4-9-1:16)。 类 似 
的 固定 方式 经 常见 于 哈萨克 斯 坦 的 塞 克 人 和 南 乌 拉 尔 的 索 罗 马 特 
人 '?})。 依 据 化 学 冶金 指数 (BK 型 和 ЕУ 型 原料 ) 以 及 类 型 学 特征 ,这 


(1 )Смирнов К Ф,1964,224,225 页 . 
(2 ЈСмирнов К Ф,1964, 9 21:2,6.в; А 20:2 %;Вишневская О A,1973 ,图 版 I :6、 
19 ;图 版 工 :1 %; Кадырбаев М К, Курманкулов Ш K,1976 ,图 2 ,3 .6. 
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批 器 物 可 能 是 欧 亚 大 陆 的 东部 输送 过 来 的 。 

在 保存 最 为 完好 且 以 东方 组 器 物 为 主 的 幕 匡 中 ,我 们 需要 注意 
阿 克 休 京 齐 1 号 冢 (1886 年 发 掘 ) 和 博 尔 效 纳 村 附近 的 1 号 冢 ,墓葬 
都 是 简单 的 土 坑 。 

阿 克 休 京 齐 1 号 冢 (1886 年 发 掘 ) 出 土 的 器 物 群 的 组 成 并 不 协 
调 ,使 得 人 们 认为 这 是 一 座 双 人 匡 。 各 化 学 冶金 组 的 分 布 非常 清楚 。 
所 有 马 约 部件 均 由 南 乌 拉 尔 金属 (Ey 型 ) 的 锡 青 铜 制造 而 成 。 同 样 
的 有 “能 掌 ”“ 熊 首 " 泡 (图 4-9-1:23、.24) “珍珠 ” 纹 边缘 圆 泡 (图 
4-8-2:21)、 末 端 截面 为 菱形 的 S №9 (6144-7-11), ЖЖ 
珠 薄片 串珠 以 及 八角 形 泡 ( 图 4-7-1:1; 图 4-8-1:14、16; 图 4- 
8 -2:1 一 5) 。 这 些 器 物 毫 无 疑问 都 是 一 个 地 方 制造 的 ,就 是 欧 亚 大 
陆 的 东部 地 区 。“ 熊 首 " 雕 塑 在 斯 基 泰 艺术 中 很 罕见 , 它 同样 来 自 东 
部 (西西 伯 利 亚 阿南 依 诺 、 索 罗马 特 ) ,这 一 点 很 多 研究 者 都 提 到 
了 (1 。 与 索 罗 马 特 金属 有 关 的 还 有 封 士 中 发 现 的 侧 柄 盘 形 镜 
(К. Ф. 斯 米尔 诺 夫 所 分 的 工 型 ) 。 但 是 与 马 败 部 件 的 锡 青 铀 不同， 
这 个 镜 由 另 一 种 合金 一 一 锡 铅 青铜 制造 而 成 ,不 过 这 不 是 索 罗 马 特 
I 型 镜 的 特征 (图 4-16:19)。 它 多 半 不 属于 战士 本 人 ,而 属于 旁边 
的 墓葬 中 的 妻子 。 他 妻子 的 幕 莫 中 出 土 了 大 量 的 钉 形 别针 (图 4- 
18-1:36,37) 4“ ЕЖ— ЖЕ” ( Ë] 4 – 16:15) ,所 用 原料 均 来 自 北 
高 加 索 ,合金 为 锡 青 钢 ( 镜 ) 和 锡 铅 青 铀 (别针 ) 。 属 于 西方 生产 的 产 
їй ,根据 我 们 对 相似 器 物 的 分 析 , 应 该 是 大 型 的 “ 脚 锣 " (图 4 -18 - 
ТАТЫ 

ЕЛІ 号 冢 出 土 的 随 匡 品 中 有 一 部 分 只 与 上 面 分 析 的 “上 
斯 台 金 "区 2 号 冢 的 器 物 相 似 , 经 过 分 析 的 金属 器 中 75% 由 锡 青 铀 
制造 ,原料 为 EY 型 的 东方 原料 。 这 种 独特 的 器 物 在 斯 基 泰 时 期 还 有 
卧 伏 “野兽 纹 " 泡 (图 4-9-1:19)、 扣 子 ( 图 4-10-1:12) 和 弧 线 圆 
锥 体 锦 钉 ( 图 4 -4:4)。 与 前 二 者 极为 接近 的 器 物 或 许 只 见于 索 罗 


(1 )Ильинская В А,1968,134 М; Смирнов К Ф,1964 ,图 344д. 
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马 特 的 金属 器 。 绳 索 形 边 缘 圆 泡 (图 4 -8 -2:1) 用 北 高 加 索 原料 制 
造 ,可 能 属于 另外 一 个 马 岁 。 因 为 盗掘 的 缘故 ,墓葬 遭 到 了 严重 的 破 
坏 ,所 以 随葬 品 中 只 发 现 有 西方 原料 制造 的 器 物 。 

我 们 需要 特别 说 说 巴 索 夫 卡 6 号 冢 。 这 里 保存 了 带 有 顶板 痕迹 
的 木质 葬 具 。 出 土 的 随葬 品 有 希腊 的 双 耳 镀 、 由 肉 红 玉 骨 和 水 晶 制 
成 的 串珠 ;还 有 一 件 青铜 镜 ,上 面 安装 双人 金属 ( 铁 一 青铜 制 ) 柄 , 柄 头 
装饰 “ 格 里 芬 " 和 * 伊 奥 尼 亚 ”柱头 形象 。 一 切 现象 都 表明 这 是 一 处 
富有 的 女性 墓葬 。 我 们 在 铜 镜 一 节 已 经 说 过 , 巴 索 夫 卡 铜 镜 的 生产 
作坊 ,用 的 是 西方 原料 ,制作 的 是 “ 奥 利 维 亚 " 镜 和 “希腊 " 镜 。 在 森 
林 草 原 地 带 , 这 些 都 是 外 来 品 , 需 要 专门 定做 才 行 。 与 这 座 女性 医 昔 
有 关 的 还 有 遭 到 破坏 的 苏 尔 马 切 夫 卡 墓葬 (WA. 利 尼 琴 科 发 掘 ) ， 
波 波 夫 卡 没有 编号 的 一 座 冢 和 13 вж, дЕн ЕК на" 
(图 4-17:2) 也 是 由 西方 原料 制造 的 。 但 是 与 上 述 艺术 造型 铜 镜 不 
同 的 是 ,这 些 脚 镯 都 是 在 其 他 作坊 里 制造 的 (因为 它们 的 成 分 特征 不 
同 ,其 中 含有 镜 )。 

沃 尔 科 夫 齐 7 号 家 是 唯一 一 座 金 属 器 百分之百 由 西方 原料 制作 
的 武士 墓 莫 。 这 里 出 土 了 两 件 “ 鹰 首 ” 杆 头 (图 4-11 -1:8) 和 两 件 
内 侧 装 钮 的 蓉 形 泡 ( 图 4-8 -1:1)。 

菱形 泡 与 <“ 奥 利 维 亚 ” 镜 和 "希腊 " 镜 一 样 , 是 在 同一 批 作坊 里 制 
造 的 ,很 可 能 也 是 外 来 品 。 因 为 杆 头 的 化 学 成 分 与 < 脚 镯 " 一致, 所 
以 它们 不 是 当地 的 东西 ,而 是 其 他 生产 中 心 的 产品 ,与 上 述 的 镜 和 萎 
形 泡 不 同 。 

器 物 群 中 西方 原料 多 于 北 高 加 索 原 料 ,或 者 两 者 数量 相当 的 , 保 
存 最 为 完好 的 只 见于 沃 尔 科 夫 齐 墓 地 [1) 。4 号 冢 4 号 墓葬 是 一 座 金 
属 品 最 为 丰富 的 墓葬 ,年 代为 公元 前 5 世纪 。 这 是 一 座 合葬 幕 。 女 
性 死者 的 随葬 品 由 西方 原料 制作 ( 阿 佛 洛 狄 忒 镜 是 外 来 品 ,与 巴 索 夫 
卡 6 号 家 出土 的 铜 镜 来 自 同样 的 作坊 ,图 4 -16:13)。 一 件 锥 形 器 


[1] 属 于 例外 的 只 有 被 严重 破坏 的 ”上 斯 台 金 "区 的 阿 克 休 京 齐 19 Ж. 
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(图 4-11 -2:8) 是 斯 基 泰 人 器 物 中 所 没有 的 ,大 概 也 是 外 来 的 。 与 
这 些 女性 用 品 不 同 的 是 , 锥 形 器 旁边 发 现 的 马 败 部 件 ( 马 额 饰 ,图 4 
-10-1:14; 5%, 4 -7 -1:7) 绳索 形 边缘 泡 、3 件 造 型 颇 为 奇异 
的 羊 首 泡 ( 图 4-9-1:15) ,可 能 与 北 高 加 索 金 属 有 关 。 

沃 尔 科 夫 齐 2 号 冢 是 C. А. 马扎 拉 基 在 1897—1898 年 发 掘 的 
一 座 贵族 武士 的 墓葬, 其 中 的 青铜 马 狂 由 来 自 两 个 矿产 地 的 金属 混 
合 制 造 而 成 。 沃 尔 科 夫 齐 1 5 ЖЕ ВИЖ РАНИ ЕКА 
公元 前 4 世纪 (于 1897—1898 ЖМЖ). НЕМИ ЕЈ FH 
的 原料 构成 相同 (西方 原料 和 北 高 加 索 原 料 均 占 48% ,东方 原料 
占 4% )。 

由 于 沃 尔 科 夫 齐 冢 和 阿 克 休 京 齐 19 号 家 (“上 斯 台 金 ”区 ) НИ 
项 遭 到 了 严重 的 破坏 ,发掘 者 没有 提供 随葬 品 的 单独 描述 。 我 们 只 
想 指出 一 点 , 沃 尔 科 夫 齐 8 号 冢 的 泡 (图 4-9-1:1) 所 属 的 生产 作 
坊 位 于 森林 草原 地 带 ,并 且 生 产 带 有 艺术 雕塑 的 “ 奥 利 维 亚 ” 镜 和 

苏 拉 河 流域 的 幕 莫 中 有 一 部 分 随葬 品 , 所 用 的 原料 或 者 全 为 北 
高 加 索 ,或 者 是 以 它 为 主 。 沃 尔 科 夫 齐 4 号 冢 的 3 = И 2 ЕЈ PF Bü 
更 有 北 高 加 索 原料 制造 的 马 额 饰 和 “ 库 尔 一 奥 巴 ”" 铜 镜 ( 图 4-10 - 
1:15; Я 4 -16:14) 和 希腊 容器 (一 件 大 双 耳 钠 , 两 件 陶器 和 一 件 纳 
Нм). 

В. А. 伊 林 斯 卡 娅 将 阿 克 休 京 齐 村 2 5 Ж (С. А. 马扎 拉 基 
1883—1885 年 发 掘 ) 的 附 匡 墓 年 代 定 为 公元 前 5 世纪 中 叶 , 但 是 根 
据 幕 中 出 土 的 青铜 独 пя ие ЯК ЕР, р, E 
幕 完全 有 可 能 属于 公元 前 4 世纪 。 随 葬 的 希腊 陶器 都 是 公元 前 4 至 
前 3 世纪 的 富有 墓葬 中 常见 的 器 物 。 青 铜 器 的 化 学 成 分 ( 北 高 加 索 
原料 ) 表 明 它 们 是 一 个 生产 中 心 的 产品 (图 4-7-1:9; 图 4-8-2: 
25; 图 4-9-2:27、 28; 图 4-9-1:5)。 化 学 成 分 百分之百 为 北 高 加 
索 的 器 物 也 见于 阿 克 休 京 齐 15 号 家 (“上 斯 台 金 ”区 ) 、 舒 梅 伊 科 农 
庄 ( 图 4-6-1:9、10; 图 4-11-2:7) 和 波 波 夫 卡 8 号 冢 (图 4-6- 
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1:20) 的 早期 墓葬 (公元 前 6 世纪 和 公元 前 6 世纪 与 公元 前 5 世纪 之 
交 ) 。 有 意思 的 是 ,随葬 由 北 高 加 索 原 料 生产 的 金属 器 的 墓葬 中 ,还 
发 现 有 丰富 的 希腊 和 西方 生产 的 容器 和 器 物 ( 黑 花 平底 浅 酒杯 和 图 
足 、 维 利 亚 诺 瓦 类 型 的 磨 光 黑 陶 容 器 ` 双 耳 饶 ) 。 和 舒 梅 伊 科 出 土 的 金 
质 剑 鞘 有 可 能 是 斯 基 泰 人 定制 ,在 黑海 北岸 的 一 个 希腊 作坊 生产 
ВЈ) 。 与 这 些 墓葬 不 同 的 是 ,以 东方 原料 为 主 的 墓葬 (例如 ， 老 
Ш” ВЖЕ 499 号 冢 、 沃 尔 科 夫 齐 476 Ж.Ж 1 号 冢 、 格 
拉 西 莫 夫 卡 2 号 冢 \ 波 波 夫 卡 ,波斯 塔 夫 穆 基 6 号 冢 ) 中 往往 不 见 (和 希 
腊 ) 城市 中 心 的 产品 。“ 上 斯 台 金 "区 ( 阿 克 休 京 齐 )2 号 冢 属于 例 
外 ,在 它 的 抢眼 的 随 欧 品 中 发 现 了 一 件 希 腊 双 耳 色 和 黑 漆 平底 浅 酒 
杯 !?1。 上 述 随 匡 品 上 的 差异 以 及 它们 的 化 学 治 金 特 征 证 明 , 埋 大 在 
苏 拉 河 流域 墓地 的 人 们 曾经 与 东方 文化 世界 以 及 希腊 城邦 中 心 有 着 
密切 的 交流 。 

由 于 墓葬 (“上 斯 台 金 "区 14 号 冢 ,格拉 西 莫 夫 卡 1 号 冢 , 阿 克 休 
京 齐 2 号 冢 , 波 波 夫 卡 14 号 冢 ) 和 随葬 品 保存 不 好 ,对 于 北 高 加 索 原 
料 多 于 东方 原料 和 西方 原料 的 器 物 群 我 们 没有 进行 详细 的 描述 。 

对 于 沃 尔 科 夫 齐 1 Z 35 (1886 ХМ), МИН, ПОМ 
存 下 来 的 全 部 器 物 都 是 由 东方 原料 制造 的 (箭头 、 球 形 串 珠 , 图 4-8 
-1:4)。 该 墓 还 出 土 了 一 件 大 型 的 铁 刀 , 柄 首 带 挂 环 ,这 是 东方 世界 
非常 典型 的 器 物 !?1。 封 士 中 出 土 的 两 件 青铜 指环 , 带 有 球 结 和 环形 
耳 ( 图 4-18-1:52) ,与 其 他 此 类 器 物 一 样 , 由 北 高 加 索 原 料 制 造 
而 成 。 

对 于 沃 尔 科 夫 齐 5 号 家 的 合葬 (?) 墓 ,从 化 学 冶金 研究 角度 看 ， 
其 中 的 手镯 (图 4-18 -1:9) 是 北 高 加 索 原 料 制造 的 ,而 箭头 、 圆 锥 
体 镁 空 铃 ( 图 4-2:10; 图 4-8-1:17) 的 原料 来 自 东 方 。 因 为 没有 
随葬 品 的 完整 描述 ,我 们 无 法 作 更 多 的 评论 。 


(1 )Мелюкова А И,1964,47 Й ;Онайко H A,1966,32 -33 м. 
(2 Ильинская В А,1968 ,图 版 VI :1. 
(3 Ильинская В A,1968 ,图 版 XXX :15. 
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位 于 沃 尔 科 夫 齐 5 = ДЕНО Bü ЗЕ t E S£ BJ 38 (С. А. 马扎 
拉 基 1905 年 发 掘 ,位 于 阿 克 休 京 齐 ) 埋 的 是 一 位 斯 基 泰 贵族 武士 以 
及 陪 药 的 女性 。 随 芋 的 “希腊 ”"(?) 风格 的 护腿 (1 、 容 器 ( 双 耳 负 .长 
耳 细 颈 钠 、 刻 文 黑 漆 容器 ) 和 人 金 泡 ,完全 是 希腊 城邦 工匠 的 风格 ?1。 
我 们 所 分 析 的 青铜 器 主要 使 用 北 高 加 索 原料 ( 独 , 图 4 19:1; 4 - 
18 -1:56) 和 西方 原料 ( 铃 ,类 似 于 图 4-18 -1:56)。 

波 波 夫 卡 墓 莫 的 器 物 由 北 高 加 索 原 料 ( 3390 ) 和 西方 原料 ( 占 
67% ) 制造 而 成 。 部 分 器 物 既 不 见于 苏 拉 河流 域 其 他 冢 墓 ,也 不 见于 
斯 基 泰 时 期 (例如 ,山羊 首 形 泡 , 图 4-9-1:2)。 

总 之 ,我 们 对 苏 拉 河 流域 的 一 些 器 物 群 进行 了 化 学 冶金 分 析 之 
后 ,可 以 得 出 如 下 结论 : 

在 上 述 遗 址 中 ,可 以 分 出 化 学 成 分 纯粹 为 东方 型 ( 占 总 数 的 
22% ) 北 高 加 索 型 ( 占 总 数 的 11% ) 和 西方 型 ( 占 总 数 的 8% ) 三 类 墓葬 。 

东方 原料 居多 的 器 物 占 器 物 群 总 数 的 19% ,以 西方 原料 为 主 的 器 
物 占 13.5% 。 北 高 加 索 原 料 器 物 在 一 些 器 物 群 中 或 者 高 于 东方 原料 
( 占 11% ,东方 成 分 和 北 高 加 索 成 分 相当 的 只 有 一 例 ) ,或 者 高 于 西方 
原料 ( 占 8% ,不 过 1897—1898 年 发 掘 的 沃 尔 科 夫 齐 1 号 冢 出土 的 器 
物 中 二 者 的 比例 相同 ) 。 

只 有 西方 原料 和 东方 原料 共存 于 一 座 墓葬 的 情况 实际 上 还 从 来 
没有 发 现 过 。 最 为 常见 的 组 合 是 北 高 加 索 原料 一 东方 原料 或 者 北 高 
加 索 原料 一 西方 原料 ,或 者 东方 原料 一 西方 原料 一 北 高 加 索 原料 ,其 
中 一 种 成 分 占 优 ( 沃 尔 科 夫 齐 2 号 墓 , 沃 尔 科 夫 齐 4 号 家 4 号 墓 , 巴 索 
夫 卡 499 号 墓 等 等 ) 。 

这 样 的 化 学 成 分 组 合并 不 具有 分 期 意义 ,因为 我 们 所 划分 的 每 一 
种 组 合 都 见于 公元 前 6 世纪 、 公 元 前 6 世纪 与 前 5 世纪 之 交 以 及 公元 
前 5 世纪 乃至 前 4 世纪 的 器 物 群 (例如 ,出 自 巴 索 夫 卡 的 “ 老 墓 ”\ 沃 尔 


[1] 没 有 进行 分 析 . 
(2 ЈОнайко Н А,1970,61 М ; Ильинская В А,1968,142,143 М. 
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科 夫 齐 499 号 冢 、 沃 尔 科 夫 齐 4 号 冢 4 号 幕 .1897 一 1898 年 发 掘 的 阿 克 
休 京 齐 1 号 冢 .1886 年 发 掘 的 格拉 西 莫 夫 卡 1 号 冢 、 阿 克 休 京 齐 1 号 
ж ‚1905 年 发 掘 的 阿 克 休 京 齐 “上 斯 台 金 "区 14 号 冢 阿 克 休 京 齐 2 号 
家 的 北 墓 的 器 物 ,基辅 历史 博物 馆 中 来 自 沃 尔 科 夫 齐 、 波 波 夫 卡 5 号 
冢 8 号 冢 14 号 冢 的 藏品 等 ) 。 

我 们 没有 发 现 某 个 化 学 成 分 组 与 某 种 匡 具 之 间 存 在 什么 联系 。 
但 是 当 我 们 比较 各 个 器 物 群 的 时 候 , 情 况 有 了 本 质 上 的 变化 。 这 种 差 
别 体现 在 苏 拉 河 流域 的 两 个 研究 最 为 充分 的 墓地 : 阿 克 休 京 齐 墓地 和 
沃 尔 科 夫 齐 墓地 。 

阿 克 休 京 齐 幕 地 和 沃 尔 科 夫 齐 幕 地 的 器 物 群 年 代 相 同 , 均 为 公元 
前 6 世纪 与 公元 前 5 世纪 之 交 。 在 化 学 冶金 特征 方面 ,东方 原料 在 阿 
克 休 京 齐 幕 地 的 6 个 器 物 群 中 占有 显要 部 分 ( 占 已 分 析 37 件 器 物 的 
16% у!) 。 在 沃 尔 科 夫 齐 幕 地 ,只 有 在 1886 年 发 掘 的 1 号 冢 中 ,东方 
原料 和 北 高 加 索 原 料 所 占 比例 相同 ,与 476 号 冢 一 致 。 北 高 加 索 原 料 
在 阿 克 休 京 齐 墓地 和 沃 尔 科 夫 齐 幕 地 的 比例 格局 有 所 变化 ,在 阿 克 休 
京 齐 墓地 占 8% ,在 沃 尔 科 夫 齐 幕 地 占 16% ,后 者 为 前 者 的 2 倍 。 而 使 
用 西方 原料 的 比例 , 沃 尔 科 夫 齐 幕 地 的 铜 器 则 是 阿 克 休 京 齐 墓地 的 4 
14 (896 62%). 

在 沃 尔 科 夫 齐 墓地 的 墓葬 中 经 常 能 遇 到 合葬 幕 (男女 ) 。 从 化 学 
冶金 的 角度 看 ,如 上 所 述 ,妻子 的 随葬 品 主要 由 西方 原料 和 北 高 加 索 
原料 制造 (1897 一 1898 年 发 掘 的 4 号 冢 4 号 幕 ,2 号 冢 ,1 号 冢 ,5 号 
冢 ) 。 武 士 的 墓葬 中 通常 随葬 武 器 . 马 具 和 祭礼 用 品 ,原料 有 的 来 自 西 
方 (7 号 冢 8 号 冢 ) ,有 的 来 自 北 高 加 索 ( 舒 梅 伊 科 村 3 号 冢 4 5), 
只 有 两 处 的 原料 是 来 自 东 方 (1886 年 发 掘 的 1 S 2 ,476 号 冢 ) 。 

在 阿 克 休 京 齐 墓地 ,通常 武士 的 随 匡 品 或 者 由 东方 原料 制造 (1886 
年 发 掘 的 1 号 冢 “上 斯 台 金 "区 2 号 冢 ) ,或 者 以 它 为 主要 原料 (“ 老 幕 ”、 
12 号 冢 “上 斯 台 金 ”区 ) ,或 者 以 北 高 加 索 原料 为 主 (“ 上 斯 台 金 "区 15 


( 1 ] 对 阿 克 休 京 齐 墓地 的 12 件 器 物 和 沃 尔 科 夫 齐 幕 地 的 11 件 器 物 做 过 分 析 . 
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号 家 .2 号 家 基辅 历史 博物 馆藏 品 ;1883 一 1885 年 发 掘 的 2 号 冢 ) 。 

在 阿 克 休 京 齐 墓地 ,若干 合葬 幕 (1905 年 发 掘 的 墓葬 ,1886 年 发 气 
的 北部 的 1 号 幕 ) 中 的 女人 的 铜 装饰 品 为 北 高 加 索 和 西方 原料 的 组 
合 。 在 沃 尔 科 夫 齐 幕 地 , 合 匡 墓 中 的 女人 的 铜 装 饰品 也 是 如 此 。 

阿 克 休 京 齐 的 武士 幕 (例如 "上 斯 台 金 "2 号 冢 .1896 年 发 掘 的 1 
Б) 的 一 个 独特 之 处 就 是 随葬 一 些 马 约 部 件 . 箭 头 的 一 部 分 (如 图 4 
-1-1:1.2) .祭礼 用 刀 ( 图 4-15:1、.2) 和 杆 头 ( 图 4-11:1)。 这 些 器 
类 都 很 少见 于 黑海 北岸 斯 基 泰 人 中 。 

以 上 获得 的 苏 拉 河 流域 遗址 出 土 金属 器 的 光谱 分 析 数 据 ,如 果 不 
考虑 大 型 武士 幕 的 幕 主 所 经 历 的 文化 之 间 的 多 方面 联系 和 交流 ,是 无 
法 理解 的 。 
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6 ”冶金 史 概 述 


在 斯 基 泰 时 期 的 遗址 出 现 之 前 ,苏联 欧洲 部 分 的 有 色 金 属 加 工业 
经 历 了 复杂 的 发 展 道路 。 铁 器 冶炼 技术 的 开始 传播 ,居民 的 迁徙 活动 
增加 ,导致 了 苏联 欧洲 部 分 青铜 时 代 冶 金 中 心 的 冶金 生产 的 急速 衰退 
ЛЕТ), 

青铜 时 代 晚 期 与 它 以 后 ( 即 基 麦 里 时 期 和 之 后 的 斯 基 泰 时 期 ) 的 
金属 加 工 工艺 之 间 不 存在 传承 关系 ,这 是 早期 铁器 时 代 的 一 个 主要 
的 ,也 是 一 个 很 难 解释 的 特征 。 根 据 前 斯 基 泰 时 期 有 色 金 属 器 物 的 光 
谱 分 析 数 据 ,我 们 分 辨 出 六 种 铜 基 人 工 合金 (图 2 -4)。 添 加 砷 的 合金 
类 型 占据 了 主导 地 位 ( 占 58% ) 。 曾 经 是 青铜 时 代 晚 期 主要 合金 的 锡 
青铜 ,在 本 期 的 比例 并 不 高 ( 占 21% ) 。 含 有 铅 和 锡 的 其 他 合金 比例 同 
样 不 高 ( 占 10% ) 。 将 前 斯 基 泰 时 期 的 金属 器 与 同时 期 其 他 地 区 ( 北 高 
加 索 的 原 苗 特 文化 `. 米 奴 辛 斯 克 盆 地 的 卡拉 苏 克 文化 ) 的 金属 器 ,以 及 
更 早 的 ( 扎 瓦 多 沃 洛 博 伊 科 沃 文化 、 卡 尔 达 申 文化 、 因 十 罗 一 克拉 斯 诺 
马 亚 茨 文化 ) 金 属 器 作 一 比较 ,可 以 看 到 它们 无 论 在 合金 还 是 在 原料 
上 都 与 众 不 同 ( 图 2-3:6)。 在 斯 基 泰 时 期 之 前 金属 加 工 的 原料 来 源 
似乎 处 于 东方 (西伯 利 亚 ) 和 西方 (巴尔 干 一 路 尔 巴 陡 山 ) 两 个 庞大 的 
采矿 \ 冶 炼 中 心 的 “中 间 ” 位 置 。 合 金 类 型 也 包 异 于 任何 一 方 的 融 物 ， 
当然 我 们 不 能 不 指出 , 锡 砷 青铜 在 乌克兰 和 北 高 加 索 扮 演 着 主要 角 
色 。 可 以 看 出 ,乌克兰 过 渡 时 期 的 有 色 金 属 加 工业 的 根基 是 复杂 而 多 
样 的 。 它 的 源头 现在 还 不 清楚 ,在 同时 期 的 已 知 的 文化 中 都 没有 发 现 
它 的 根源 。 

随 着 斯 基 泰 时 期 遗址 的 出 现 ,森林 草原 地 带 的 金属 加 工 生产 业 发 


(1 )Черных Е Н,1976. 
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生 了 很 大 的 改变 ,进入 了 一 个 新 的 发 展 阶段 。 已 经 发 现 的 基 麦 里 时 期 
遗址 出 土 的 独特 的 武器 马 具 、 装 饰品 ,与 后 期 (斯 基 泰 时 期 ) 的 器 物 之 
间 没 有 传承 关系 。 二 者 的 金属 生产 同样 也 没有 见 到 这 样 的 传承 关系 


(92-1 -1;92-1-2; 2-4; 4 -1— 4-11; 4-15; a = 
18; 416 -1)。 在 新 阶段 ,人 们 只 见 到 两 种 主要 合金 一 一 锡 青 铜 和 锡 铅 
青铜 (各 占 46% , 表 3 -1) 。 一 小 部 分 器 物 由 其 他 合金 (添加 了 3% 的 


砷 ) 制 造 而 成 ,表明 它们 是 其 他 地 方 的 产品 。 它 们 的 原料 来 源 也 完全 
不 同 ( 图 2-3; 图 3 -6)。 一 些 主要 的 杂质 元 素 诸如 银 、 铅 Н! All 
镍 的 比例 的 不 同 最 清楚 地 反映 了 它们 使 用 了 不 同 的 原料 来 源 。 上 述 的 
化 学 冶金 分 析 可 以 让 我 们 得 出 一 个 结论 ,就 是 基 麦 里 时 期 和 斯 基 泰 时 期 
的 有 色 金 属 加 工 传统 之 间 不 存在 延续 关系 。 

斯 基 泰 时 期 金属 生产 的 发 展 动力 是 复杂 的 、 多 样 的 。 不 过 当时 文 
化 交流 的 对 象 .技术 创新 上 都 发 生 了 改变 ,这 多 半 是 因为 出 现 了 大 面 
积 的 民族 文化 迁移 ,席卷 了 铁器 时 代 初 期 整个 东欧 的 草原 和 森林 草原 
地 带 。 

斯 基 泰 各 个 时 期 (包括 公元 前 6 世纪 、 公 元 前 5 世纪 、 公 元 前 4 至 
前 3 世纪 ) 的 金属 器 各 有 自己 的 特点 ,各 有 自己 独特 的 化 学 冶金 组 的 
组 合 关 系 。 举 例 来 说 ,早期 以 锡 青 铜 为 主 ( 占 63% ) , 锡 铅 青铜 为 次 ( 占 
21% ) 。 在 公元 前 5 世纪 ,这 两 种 合金 所 占 比 例 基本 相等 (分 别 为 50% 
和 47% ) , 锡 青铜 的 比例 略 高 一 些 。 但 是 到 了 公元 前 4 世纪 ,复杂 的 锡 
铅 合金 成 为 铜 基金 属 的 主流 ( 占 77% ) , 锡 青 钢 只 占 21% (图 6-1)。 
各 个 时 期 的 原料 来 源 也 发 生 了 同样 显著 的 变化 。 公 元 前 6 世纪 主要 的 
原料 为 北 高 加 索 类 型 ( у 54% ) ,大 大 多 于 西方 原料 和 东方 原料 (东方 
原料 占 24% ,西方 原料 占 22% )。 到 了 公元 前 5 世纪 ,情况 发 生 了 变 
化 。 北 高 加 索 原料 仍然 占据 第 一 位 ,但 是 优势 不 再 明显 ( 占 39% ) , 东 
方 原料 快速 增长 (达到 36% ) ,只 有 西方 原料 部 分 与 之 前 基本 持平 
(25% ) 。 公 元 前 4 世纪 ,东方 原料 的 比例 下 降 , 与 西方 原料 相当 
(28% ) 。 合 金 原 料 的 来 源 与 传统 一 样 ,决定 了 使 用 这 种 或 那 种 合金 的 
稳定 性 。 古 代 居 民 之 间 的 贸易 交流 也 同样 重要 。 
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图 6-1 3 31IB jn #ë 33 PR Hb P ШШЕ + < ДЕН 
各 期 铜 合金 分 布 特征 比较 图 

我 们 一 方面 研究 了 金属 器 “器 物 类 型 一 化 学 冶金 组 ”的 共存 关系 ， 
另 一 方面 研究 了 存在 于 第 聂 伯 河 左岸 森林 草原 地 带 的 金属 生产 中 心 。 
二 者 的 结合 让 我 们 可 以 把 一 批 器 物 与 其 他 器 物 区 分 开 来 ,二 者 不 仅 艺 
术 风 格 不 同 ,而 且 化 学 冶金 特征 也 不 同 。 其 中 我 们 应 该 提 到 希腊 的 盘 
形 镜 (中 央 具 桥 形 钮 或 者 柱 形 钮 ,上 面 覆盖 泡 ; №16. 749; No19.943、 
19.947;No20. 683 ) .早期 类 型 的 杆 头 (Nol17. 274 17.275, №19. 916, 
19.917 19.662、19.664 „19. 665) 一些 带 钼 形 环 的 马 衔 (No19.858) ,还 
有 斯 基 泰 箭 简 中 罕见 的 大 型 双 辟 箭头 (No17. 031 一 17.035)、 模 仿 安 德 
罗 庶 沃 时 代 的 骨 制 箭头 。 所 有 这 些 器 物 都 是 由 含 砷 的 复杂 合金 制造 
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的 ,从 过 渡 时 期 就 广泛 分 布 于 东方 文化 分 布 区 。 这 种 外 来 的 合金 没有 
得 到 第 聂 伯 河 左岸 的 工匠 们 的 认可 (所 占 份额 微小 , 仅 为 3% ), #77 
传统 决定 了 两 种 类 型 合金 的 稳定 性 ,以 及 它们 之 间 在 整个 斯 基 泰 时 期 
的 比例 关系 。 第 聂 伯 河 左岸 的 有 色 人 金属 加 工业 受到 了 来 自 黑海 北岸 
和 索 罗 马 特 一 塞 克 世界 的 一 定 影 响 。 这 种 影响 体现 在 外 来 器 物 上 ,如 
“ 奥 利 维 亚 ” 镜 和 "和 希腊 ” 镜 、 器 形 为 艺术 雕塑 的 容器 .早期 的 透 雕 泡 、 
“Ш” . 葵 形 泡 、 杆 头 一 权 杖 的 残 块 (No19. 674a 19. 753—19. 755, 
19. 827 ‚19.828 ‚19. 886, 19. 888 19. 890. 19. 891. 19. 894 19. 949, 
19.950, №20. 613 , №17. 084,17. 085 „17. 105—17. 107) 。 它 也 体现 在 
当地 仿制 的 精美 器 物 (例如 一 些 野 兽 形 和 艺术 雕塑 泡 ,以 及 公元 前 5 
至 前 4 世纪 的 马 败 配件 ) 上 。 本 地 的 公元 前 5 至 前 4 世纪 的 动物 雕塑 
杆 头 可 能 模仿 自 早 期 的 杆 头 (No19. 660 19. 661, 19. 663, 19. 734, 
19. 735 19.932) 。 与 东方 世界 最 为 密切 的 交流 发 生 于 公元 前 5 世纪 。 
可 以 肯定 属于 这 个 时 间 段 的 随葬 品 充斥 着 东方 生产 的 东西 ,由 锡 青铜 
制造 ,所 用 的 矿石 中 微量 元 素 贫 乏 。 其 中 位 列 第 一 的 就 是 带 有 动物 形 
象 (“ 熊 首 ”“ 卧 伏 的 野兽 ”) 的 马 败 泡 ,还 有 末端 截面 为 菱形 的 $ 形 马 
镰 、 球 形 串 珠 、 某 些 类 型 的 马 额 饰 、. 部 分 扣子 和 箭头 (Nol17. 016— 
17. 018.17. 062 17. 064, 17. 065, 17. 070,17. 100,17. 101,17. 013, 
17.014,17. 020—17. 022,17.211--17. 213,17. 215 ,17.039—17. 041, 
№18. 068, №12. 540, 12. 537—12. 546, №16. 725, 16. 522 16. 523, 
16.740; ) 。 属 于 这 一 类 的 还 有 两 件 大 型 的 祭礼 用 刀 (ol16. 773, 
16.774) ,出 自 早 期 的 随葬 品 丰 富 的 苏 拉 河 流域 “ 老 莫 ”。 很 有 可 能 的 
是 ,公元 前 5 世纪 东方 世界 器 物 的 积极 传播 与 希 罗 多 德 描述 的 著名 的 
商贸 之 路 不 无 关系 。 这 条 商 路 穿 过 斯 基 泰 和 它们 的 邻居 的 统治 范围 ， 
从 奥 利 维 亚 到 达 索 罗马 特 人 的 游牧 居住 区 。 当 地 部 族 交 换 的 产品 之 
一 就 是 采 自 南 乌 拉 尔 和 北 哈 萨克斯 坦 矿 场 的 铜 矿 。 因 此 公元 前 5 世纪 
欧洲 一 些 地 区 (森林 草原 地 带 、 库 班 ) 的 有 色 金 属 加 工 领域 出 现 大 量 的 
东方 原料 就 不 是 偶然 的 了 (在 森林 草原 地 带 在 公元 前 6 世纪 占 24%, 
在 公元 前 5 世纪 占 36% ,在 公元 前 4 世纪 占 31% ) 。 在 库 班 地 区 东方 


127 


Ени p оа: 25 эр нн 


зЕжеХ жрт [ди 


А ЖЕН КА 5 Э Р аг С АН 1], ВЕ ВВ В @ 4 АГЕ Н Ж 
不 均衡 的 情况 ,尤其 是 在 低 值 或 零 值 区 域 , 在 当地 的 前 期 器 物 中 没有 
见 到 (图 2 -5 和 图 3-6)。 

这 条 商 路 或 许可 以 解释 森林 草原 地 带 为 什么 会 出 土 大 量 的 由 西方 
原料 (巴尔 干 一 喀 尔 巴 陡 山 类 型 ) 制 造 的 器 物 ,具体 来 说 就 是 苏 拉 河 流域 
出 土 的 一 批 希 腊 城邦 生产 的 器 物 ,如 “ 奥 利 维 亚 " 镜 、 艺 术 雕 塑 柄 镜 。 

与 此 同时 ,第 聂 伯 河 左 岸 墓葬 出 土 的 外 来 品 并 不 都 是 通过 和 平 贸 
易 的 方式 得 来 的 。 阿 克 休 京 齐 墓地 的 多 数 “ 东 方 ”型 马 终 部 件 都 是 武 
士 的 个 人 所 有 物 ,显示 他 们 曾 与 东部 的 邻居 保持 着 密切 的 接触 。 东 方 
地 区 (西伯 利 亚 和 中 亚 ) 的 文化 在 早期 斯 基 泰 文化 的 形成 过 程 中 扮演 
过 重要 的 角色 ,这 在 文献 中 已 经 有 人 提 壕 '!。 很 有 可 能 , 波 波 夫 卡 5 
号 冢 .格拉 西 莫 夫 卡 2 号 冢 \ 布 坚 基 476 号 冢 ( 沃 尔 科 夫 齐 ) 以 及 部 分 
“ 老 墓 "的 随 匡 品 中 的 金属 器 都 是 东方 的 产品 。 可 以 发 现 ,这 些 随葬 品 
所 在 的 墓葬 ( 波 波 夫 卡 5 号 冢 ) 要 么 是 木 盖 板 的 土 坑 , 要 么 是 木 葬 具 。 
幕 匡 的 底部 往往 洒 有 白石 灰 和 红颜 料 。 上 述 斯 基 泰 文化 中 少见 的 外 
来 金属 器 ,是 按照 其 他 的 合金 ,由 其 他 的 原料 生产 的 。 除 此 之 外 ,在 这 
些 随葬 品 中 还 能 见 到 祭礼 时 使 用 的 石 盘 ,这 种 石 盘 也 普遍 见于 东方 游 
牧人 群 的 文化 区 。 现 有 的 研究 只 能 让 我 们 得 出 这 些 初步 的 假设 。 只 有 
对 其 他 地 区 的 早期 斯 基 泰 遗址 做 进一步 的 研究 ,才能 搞 清楚 这 一 问题 。 

我 们 着 重 考虑 了 斯 基 泰 金属 器 与 黑海 北岸 古 希腊 城邦 的 关系 。 
关于 早期 右 物 和 “ 奥 利 维 亚 ” 生 产 中心 的 关系 上 面 已 经 说 过 了 。 此 后 
(从 公元 前 5 世纪 开始 ) 首先 要 提 的 就 是 博 斯 普尔 生产 中 心 。 已 经 发 
现 的 希腊 陶器 贵金属 器 完全 是 城邦 作坊 的 风格 ;这 些 器 物 与 水 唱 串 
成 的 项 链 和 肉 红 石 髓 就 是 当时 存在 活跃 的 贸易 活动 的 见证 。 输 送 到 
森林 草原 地 带 的 部 族 的 是 一 些 青铜 制造 的 商品 。 公 元 前 5 至 前 4 世纪 
黑海 北岸 的 马 终 部 件 的 标准 形态 ,使 得 一 部 分 学 者 (B. А. 伊 林 斯 卡 
М,Н. А. 奥 奈 科 ) 认 为 那些 带 有 艺术 雕刻 的 器 物 是 博 斯 普尔 作坊 的 


(1 ЈИльинская В А,1968,155 М ;Тереножкин А И,1976. 
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产品 。 我 们 对 分 布 于 库 班 一 塔 曼 遗址 和 第 县 伯 河 左岸 的 马 具 进 行 了 
研究 ,发 现 它们 是 由 上 述 区 域 的 本 地 中 心 生产 的 。 它 们 拥有 一 定 的 原 
料 和 合金 组 合 ,也 就 是 本 地 工匠 的 主要 技术 传统 。 因 此 ,城邦 中 心 生产 
的 产品 特征 是 锡 青 铜 和 锡 铅 青铜 两 种 配方 的 比例 几乎 相等 (分 别 为 
45% 和 55% ) 。 第 聂 伯 河 左岸 则 以 锡 铅 青铜 为 主 ( 占 91% ) , 锡 青铜 仅 
占 9% 。 原 料 来 源 的 分 布 也 同样 鲜明 :在 第 县 伯 河 左岸 占 主要 位 置 的 
是 北 高 加 索 原 料 (59% ) ,其 次 是 西方 原料 (28% ) 和 东方 原料 (13% )。 
在 库 班 河北 岸 扮演 主要 角色 的 是 北 高 加 索 原 料 (60% ) ,东方 原料 和 西 
方 原料 的 比例 有 所 变化 ,分 别 为 34% 和 6% 。 

一 些 器 物 可 以 用 “流行 趋势 "引领 来 解释 ,但 是 不 能 否认 区 域 之 间 
存在 着 经 验 交流 的 可 能 性 。 并 非 所 有 带 有 艺术 造型 的 青铜 器 都 是 城 
邦 手工 作坊 制造 的 ;多 半 是 森林 草原 地 带 的 部 族 在 获得 外 来 的 器 物 之 
后 建立 了 自己 的 生产 中 心 。 其 销售 范围 局 限于 第 聂 伯 河 左 岸 的 森林 
草原 地 带 。 上 述 他 们 与 其 他 地 区 (如 第 又 伯 河 右岸 、 草 原 地 带 、 伏 尔 加 
河 下 游 地 区 ) 的 金属 加 工业 存在 的 明显 区 别 就 是 明证 。 

在 早期 金属 时 代 , 我 们 知道 冶金 技术 交流 存在 于 各 种 各 样 的 人 群 
之 间 , 有 些 其 至 相距 遥远 的 人 群 之 间 ; 这 种 交流 往往 是 由 文化 其 至 是 
民族 文化 之 间 的 远近 来 衡量 的 '' 1。 原料 的 获得 在 很 大 程度 上 取决 于 
这 种 关系 ,而 地 理 因素 的 作用 则 是 第 二 位 的 。 依 据 不 同 冶 金 组 和 它们 
的 数量 关系 ,我 们 能 够 归纳 出 一 些 文化 或 者 区 域 的 金属 加 工业 的 基本 
特征 ,能 够 找 出 它们 之 间 最 亲密 的 交流 对 象 。 为 达 此 目的 ,我 们 对 第 县 
伯 河 左岸 的 金属 器 作 了 “内 部 ”和 “外 部 ”关系 的 比较 研究 。 

考虑 到 苏 拉 河 流域 一 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 资料 的 特点 ( 沃 尔 斯 科 拉 
河流 域 的 器 物 群 以 箭头 为 大 宗 ) ,我 们 不 能 不 说 ,整个 斯 基 泰 时 期 的 各 
个 区 域 的 金属 加 工业 各 具 特 征 , 互 不 重复 。 特 别 明显 且 可 观 的 区 域 差 
别 体 现在 早期 阶段 (公元 前 6 至 前 5 世纪 )。 可 以 发 现 ,复杂 的 锡 铅 合 
金 配方 在 苏 拉 河 流域 扮演 主要 角色 (31% 和 71% ) ,超越 了 沃 尔 斯 科 拉 


(1 )Черных Е Н,1966. 
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河流 域 的 8% 和 35% (公元 前 6 至 前 5 世纪 ) ,或 者 沃 尔 斯 科 拉 河流 域 
的 “ 纯 铜 ” 合金 (公元 前 6 世纪 ,12% ) 。 在 公元 前 6 世纪 , 苏 拉 河流 域 
的 铜 器 更 多 使 用 东方 原料 ( 占 22% ) ,地 位 仅 次 于 北 高 加 索 原 料 ,而 在 
沃 尔 斯 科 拉 河流 域 , 东 方 原 料 的 比例 很 低 ( 占 6% ) 。 上 述 两 个 区 域 更 
为 明显 的 差别 见于 二 者 共有 的 一 些 器 物 ,如 箭头 。 但 是 这 个 时 期 与 早 
期 器 物 有 所 区 别 ,合金 类 型 的 构成 发 生 了 一 些 变化 。 现 在 占据 主导 地 
位 的 是 复杂 的 铜 锡 铅 合金 。 金 属 加 工 领 域 出 现 的 这 种 新 景象 ,很 有 可 
能 是 第 聂 伯 河 左岸 工匠 之 间 交 流 的 增加 造成 的 ,而 这 种 增加 不 可 能 不 
反映 在 他 们 的 产品 上 。 同 样 ,我 们 不 能 不 提 到 它们 的 外 部 联系 。 在 草 
原 地 带 存 在 一 些 生 产 中 心 , 可 能 是 斯 基 泰 的 游牧 部 族 向 北 迁 徙 的 结 
果 。 上 述 区 域 的 生产 中 心 与 它们 的 交往 也 在 扩大 。 斯 基 泰 部 族 涌 入 森 
林 草 原 地 带 的 事实 现在 得 到 了 坚定 的 支持 ( 鲍 里 斯 波 尔 医药 就 是 鲜明 
的 例证 ) 。 

但 是 只 有 对 斯 基 泰 遗址 中 所 有 有 色 金 属 进行 彻底 的 研究 之 后 ,我 
们 才能 深化 和 拓展 这 个 结论 。 

为 了 研究 “外 部 ”联系 ,我 们 选择 了 与 第 聂 伯 河 左 岸 的 工匠 们 联系 
最 为 密切 的 文化 的 金属 器 。 我 们 将 第 胎 伯 河 左 岸 的 有 色 金 属 与 库 班 
河北 岸 、 北 高 加 索 ( 包 括 斯 塔 夫 罗 波 尔 ) 、 南 乌拉 尔 和 哈萨克 斯 坦 北 部 
的 同时 期 器 物 进行 了 比较 (图 3 -5)。 比 较 研 究 的 结果 显示 ,上 述 每 个 
区 域 都 有 它 自己 的 金属 器 群 。 同 时 它们 与 第 胎 伯 河 左岸 在 金属 生产 
上 的 区 别 是 多 方面 的 。 在 合金 上 ,我 们 不 能 不 注意 到 第 县 伯 河 左岸 的 
种 类 很 少 ( 总 共 只 有 两 种 主要 的 合金 类 型 ,加 上 少量 的 铝 合金 和 “ 纯 
铜 " 合 金 ) ,而 其 他 地 区 的 种 类 则 较 多 。 在 库 班 、 皮 季 戈 利 耶 、 奥 塞 梯 和 
奥 伦 堡 ,我 们 发 现 了 四 到 六 种 合金 配方 。 但 是 更 重要 的 差别 是 在 质量 
上 。 第 聂 伯 河 左岸 的 两 种 主要 合金 类 型 数量 几乎 相等 (分 别 占 46% 和 
49% ) ,缺乏 含有 砷 的 复杂 合金 (只 占 5% ) 。 而 在 奥 伦 堡 、 哈 萨克斯 坦 
北部 库 班 河北 岸 \ 皮 季 戈 利 耶 、 奥 塞 梯 和 车 臣 ,它们 的 含 砷 合金 都 很 丰 
富 ,分 别 为 32% ,36% „2796 ,20% „2396 和 41% 。 第 聂 伯 河 左岸 的 “ 纯 
Я” 器 物 数 量 极 少 ( 占 3% ) ,而 在 东方 ( 索 罗 马 特 金 属 器 ) , 它 是 主要 的 
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类 型 ( 占 28% ) 。 

上 面 我 们 说 过 ,第 聂 伯 河 左岸 的 两 种 主要 合金 数量 几乎 相等 。 这 
种 情况 在 其 他 地 方 还 没有 发 现 过 。 例 如 库 班 河北 岸 的 锡 青 铜 比例 远 
远 高 于 锡 铅 青铜 (47% :27% ) ,在 奥 塞 梯 则 是 锡 铅 青铜 比 锡 青 铜 有 优 
势 (63% :14% ) ,而 在 车 臣 ,公元 前 6 至 前 4 世纪 的 遗物 中 完全 没有 锡 
青铜 的 存在 。 同 时 我 们 发 现 他 们 的 原料 来 源 也 有 同样 明显 的 差别 。 我 
们 现在 还 不 能 像 处 理 合金 数据 那样 ,对 所 有 器 物 群 的 数字 资料 进行 比 
较 。 为 达 此 目的 ,我 们 需要 对 每 一 个 地 区 进行 详细 研究 ,但 是 这 不 是 本 
书 的 工作 任务 。 但 是 通过 对 各 个 地 区 金属 器 的 主要 杂质 元 素 含量 频 
率直 方 图 (图 3 -6) 的 比较 ,我 们 得 到 了 同样 的 结论 。 这 里 我 们 需要 指 
出 , 苏 拉 河流 域 的 金属 器 与 北 高 加 索 ( 库 班 河北 岸 ) 的 金属 器 存在 一 定 
的 相似 性 (不 完全 相同 ) 。 

总 之 ,分 析 了 三 个 地 理 区 域 ( 第 聂 伯 河 的 森林 草原 地 带 、 南 乌拉 
尔 一 哈萨克 斯 坦 西北 部 北 高 加 索 ) 的 有 色 金 属 器 ,我 们 可 以 划分 出 几 
个 有 色 金 属 的 生产 中 心 ,它们 在 斯 基 泰 时 期 活路 于 上 述 地 区 。 各 个 地 
区 之 所 以 存在 某 几 个 主要 合金 类 型 占据 主导 地 位 的 情况 ,可 能 是 因为 
合金 元 素 的 来 源 问题 ,也 可 能 是 因为 传统 的 工艺 的 作用 (一 个 典型 的 
例子 就 是 伏尔加 河流 域 一 卡 马 河流 域 由 青铜 时 代 晚 期 直至 阿南 伊 诺 
文化 阶段 的 金属 加 工业 的 传统 和 延续 )'!1)。 在 第 县 伯 河 左岸 的 现 有 资 
料 中 我 们 还 没有 发 现 类 似 的 传统 。 

如 果 不 考 虑 历史 联系 与 交流 的 因素 以 及 商贸 关系 和 相互 影响 ,就 
无 法 理解 森林 草原 地 带 为 什么 会 出 现 各 种 不 同 的 原料 与 合金 组 合 。- 

随 着 第 聂 伯 河 右岸 森林 草原 地 带 、 草 原 地 带 、 城 邦 中 心 的 有 色 金 
属 生产 的 深入 研究 和 资料 积累 ,我 们 将 会 更 好 地 理解 苏 拉 河 流域 和 沃 
尔 斯 科 拉 河流 域 金 属 加 工业 在 东欧 其 他 文化 中 的 位 置 。 

所 有 这 些 资料 以 及 现 有 资料 都 可 以 作为 基础 ,可 以 用 来 解决 铁器 
时 代 有 色 金 属 的 冶炼 与 加 工 问 题 。 


(1 )Кузьминых С В,1977. 
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上 面 我 们 展现 了 第 县 伯 河 左岸 森林 草原 地 带 的 有 色 金 属 加 工业 
的 所 有 研究 成 果 。 除 了 对 斯 基 泰 时 期 的 金属 器 所 做 的 详细 研究 之 外 ， 
我 们 还 对 基 麦 里 时 期 的 金属 加 工业 的 特征 作 了 简短 介绍 。 我 们 可 以 
明确 地 说 ,它们 不 是 在 当地 起 源 的 ,与 后 来 的 金属 生产 之 间 不 存在 直 
接 的 继承 关系 。 在 森林 草原 地 带 金属 加 工 生产 发 展 的 新 阶段 ,特征 是 
只 有 这 几 种 或 那 几 种 人 工 合金 .配方 和 化 学 组 共存 并 占据 主导 地 位 。 
根据 化 学 冶金 特征 与 器 物 类 型 之 间 明 确 的 对 应 关系 ,我 们 可 以 划分 几 
个 器 物 群 ,并 将 它们 与 一 定 的 生产 中 心 联系 起 来 。 引 人 注目 的 是 ,第 聂 
伯 河 左岸 与 黑海 北岸 城邦 在 金属 加 工业 上 并 不 存在 密切 关系 ,前 者 并 
不 依赖 于 后 者 。 

通过 与 乌克兰 北 高 加 索 、 南 乌拉 尔 和 哈萨克 斯 坦 的 同时 期 器 物 
的 比较 研究 ,我 们 可 以 更 好 地 理解 和 发 现 第 聂 伯 河 左岸 森林 草原 地 带 
有 色 金 属 加 工业 发 展 的 独特 之 处 和 规律 。 上 面 的 一 些 结论 只 是 初步 
的 ,或 许 只 能 算 作 假设 。 暂 时 补充 证 据 没有 出 现 ,研究 资料 的 分 析 量 也 
没有 增长 。 
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ДВЕ каса 


жк 


“ 奥 利 维 亚 ” 镜 

“ЖЕЧҮ” а 
56,83,88,90,93,95 —99,112, 
118,119,127,128 


85 ,93 ,94 


“ 格 里 芬 头 ” 泡 70 
“红旗 ?农庄 

51,52,55 ,57 ,143 
“ жж” 


36 – 38,40,46 – 54,56,57,59, 
64,66,75,76,81,89, 115, 116, 
120 -122,127,128,145 

"ЊЕ" 74 

“Ле” 73 

“上 斯 台 金 ”区 
37,38,40,43,47,54,57,58,60, 
64,65, 68,70,75,76, 82, 101, 
#8, 114, 118, 17 - #26, 
122,148 

“ 狮 头 ” 泡 71 

"ВЕЛЕ ЈЕ" # 70 

“ВМК” 74 

“Жн 
56,85,88,95,97,99,112,118, 
119 ,127 


“ВЕ” 74,117 

“能 掌 " 泡 72,73 

“野兽 纹 ” 泡 117 

“Ну” 72 

“ЖЕТЕ 70 

А. И. 捷 列 诺 日 金 

А. И. ЖЕНЕ 

А. И. ЕЖЕ 

Б. А. 什 拉 姆 科 
1,2,4,111,148 

Б. Н. 格拉 科 夫 
1,2,67,95,143 

В. А. ЖЖ ЕЕ 
1 ,3 ,36 ,62 ,66 ,89 ,95 ,100 ,115 ， 
119 ,128 ,150 

В. Г. 彼得 连 科 6,50,141 

. М. 科 夏 年 科 110,145 

. М. НЕМ 2,148 

. C. BEBE < 110 ,142 

. Я. ВВ 

37 ,43 ,54 ,68 ,92 ,101 ,148 

Е. В. 契 尔 年 科 147 

Е. И. 克 重 普 诺 夫 17 ,145 


16 ,144 
36,146 
3,51,148 


ы о о о 
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Е. H. ЖЖ 


3,91,111,147 
К. Ф. 斯 米尔 诺 夫 
36 ,96 ,110 ,149 
H. A. 奥 奈 科 
2,3 ,95 ,128 ,140 
С. А. 马扎 拉 基 119 ,121 ,146 
C. И. КНМ 144 
C. И. БИНЕ 2 
C. Н. 科 列 涅 夫 斯 基 3,6,145 
Э. Ф. 库 效 涅 优 娃 145 
Е. В. 契 尔 年 科 46 
人 
阿尔 泰 56,91,115 ,148 
ЖК, 95,118 ,140 
阿 克 休 京 齐 


37 -40,43,44,47,50,52 - 54, 
56,57,59,60,63 – 65,68,70 – 
76, 82, 85, 89, 91, 92, 96, 97, 
101, 103 - 105, 107, 109, 110, 
114,115,117 -123 ,128 ,140 


Ме КН 36,89,140 
ВЕЗЕ 87,140 

阿南 伊 诺 131,140 
阿 斯 特 拉 军 省 93 ,94,140 
安 德 罗 诺 沃 。 36,126,140 
奥 利 维 亚 


52.67, 69 = 71, 93.= 98,127, 


128 ,140 

奥 伦 堡 

6,30,31,33 ,34,130 ,140 
奥 皮 什 梁 卡 家 140 
奥 塞 梯 30,130,131,140 
奥 斯 尼 基 43,140 

奥 索 科 洛 夫 卡 110 ,140 
РН 8,140 


В 


巴尔 干 

巴 索 夫 卡 
52,65,68,70 – 72,74,83 ,92， 
95, 99, 115, 116, 118, 120, 
121,140 

УР 93 

鲍 里 斯 波 利 

北 高 加 索 
15,17,19,28 -31,36,37,39 - 
41,43 ,45 ,46,49 - 53,56 - 58， 
62 ,63 ,66 – 68,71 - 75,77 -81, 
84 -86,88 ,93 ,95 -97,99,103, 
104,106 - 109,111,112,115 - 
125,129 - 132 


21,93 ‚124,128 ,140 


30,141 


Bf 59,74,141 
标枪 119 ,141 
别 利 斯 克 城 址 


2,4,38,103,107,111,141 
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н = Ep ле ва 


Зуи че 


别 列 斯 尼 基 采 姆 多 林 93 –95,141 

71,75 ,78 ,89 ‚141 коң 121,142 
别针 4,8,101 -105,117,141 | 车 臣 28 ,30 ,130 ,131 ,142 
波 波 夫 卡 串珠 


52,54,57,58, 63 - 65, 67, 68, 
81,90, 92,101, 104, 114,118 - 


27, 64, 65, 116-714, 120, 
127,142 


122,128,141 
波 德 女 尔 齐 8,11,19,141 D 
波 尔 塔 夫 希 纳 大 布 坚 基 142 
16, 37, 38, 40, 43, 48, 68, 92 
, , , , , , , , 大 流 士 80 
101 ,141 
Ж ЙТ Ж па іі 
Ж Ж 
ЖЕНА 
92-94,101,114,120,141 
6,8,39,42,43,45,46,50 - 53, 
Ж 17,141 
57,66,70,71,75,77 - 80,89, 
博 布 里 察 94,141 
94,104 -107,109,129,131 
博 尔 效 纳 


47, 50, 64, 68, 74, 115, 117, 
120,141 


博 斯 普尔 3,72,128,141 
布 季 谢 102 ,141 
布 坚 基 


8-10,12,16,17,59,63,86,97, 
101,107,114,128,141 
布 杰 什 特 11,141 
布 克 林 102,141 
布 柳 缅 费 利 德 69 ,141 
ЖЕ 102,141 


218 


ВАН] АЕ Pë 


1,4,6 = Š 52 за -3 4530. 
40,42,43,45,46,50,51,53,58, 
59,62,66,67,70 – 74,77 - 82, 
85,88 – 90,92 ,96 ,98 , 100, 103 
– 109 ,111,126 – 132,142 ,152 


Ж ЖЕН 2 1019 9 КИ ya 


87 ,94 ,97 ,142 


东方 


21,27 = 29, 34, 36, 39,40, 42, 
43 ,45 „46 ,49 ,50 ,52 ,53 56,58, 
59,62 - 64,66,70 -72,74,75, 
77 - 85,88,89,91,93,95,96, 
98,99,103, 104, 106, 108, 109, 


ШЕ, Па -111,119 = 122 124. 


125 127 - 130 
东欧 1,3 ,35 ‚125 „131 ‚142 
短 剑 8 ,19 ,51 ,142 
顿 河 3,79 ,96 ,110 ,111 ,142 
ШЕ: Б 8,42 ‚51,142 
234] 56 ,85 ,142 
Е 
耳环 4,105 ,106 ,142 
耳环 一 垂 饰 101,102 ,142 
Е 
伏尔加 河 


66 ,79 ,111 ,129 ,131 ,142 
Е 3,16,56,85,142 
АЖ 85 ,88 „142 
я 

3-4,22,73,100--111,115,119. 

121,142 


с 
ШЕ 
50,73,75,110,143 
杆 头 


3,4,53,58,65,71,80 – 89,114, 
116,118 ,119 ,123 ,126 ,127 ‚143 


高 加 索 
17 ,19 ,34 ,73 ,89 ,100 ,143 


вж 8,19,143 
戈 洛 瓦 获 基 农庄 
戈 洛 瓦特 墓地 
戈 洛 维基 诺 
格拉 西 莫 夫 卡 
54,57,82,90,92,101,104,114, 
120,122,128,143 
格 里 分 
63 ,75 ,81 ,83 ,95 ,118 ,143 
格 里 申 齐 
8,12,45,46,48,50,69,77,78, 
102,106,143 


55,143 
52,143 
8,143 


格 利 尼 谢 

37 ,38 ,40 ,92 ,101 ,143 
古里 斯 卡 娅 镇 75,77,143 
古 利 亚 伊 城 


52 ,69 ,71 ,93 ,94 ,102 ,143 
古 希 腊 中 心 29,143 
光谱 分 析 

1-4,6,8,13,21,39,43,45,50, 

42 :53,98,62,66,67,71 = 15, 

78,80, 84, 85, 89, 95, 97, 100, 

104,106 - 108, 111, 112, 123, 

124,143 „152 


国立 爱 米 塔 什 博物 馆 139 ,143 


Н 


哈 尔 硕 塔 特 
67 ,73 ,85 ,100 ,103 ,143 
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нае чат. 


Еню: 25 э НЗ 


есіне ш/а 


哈萨克 斯 坦 
6,30,31,33,34,43,50,51,56, 
89, 91-115, 116; 127; 130 = 
132,143 

黑海 北岸 
17,20,36,74,97,98,107, 120, 
123,127 ,128 ,132 ,143 

黑 漆 平底 浅 酒杯 120 ,143 

黑 森 林 文 化 
16 ,17 ,20 ,39 ,42 ,106 ,143 

黑山 阶段 16 ,143 

化 学 冶金 
7,17,19,20,22,30,34 – 36,41, 
43 46, 52, 62, 65 – 67,71,73, 
74,77,78, 80, 82, 88,94 – 96, 
98, 103, 109, 111, 114 - 117, 
120 – 122 ,125 ,126 ,132 


Ј 


基辅 

8 ,13 ,30 ,94 ,97 ,102 ,106 ,144 
基辅 历史 博物 馆 

52 – 54 ,100 ,122 ,123 „144 


3 3 HJ RF HJ 
124,125 ,132 ,144 


祭司 116 

вл 
4,89,116,123 ,127 ,144 

祭礼 用 权 杖 | 8,81,82,87 ,144 


加 夫 里 洛 夫 卡 
3 ,68 ,92 ,95 ,144 
$ 8,50,107,119,120,144 
ШШ 36,50,115,126,144 
箭头 
1,4,8,16,36 -40,43 -45,107, 
116, 120, 123, 126, 127, 129, 
130,144 
на 
58, 66, 71, 100, 103, 
117,118 
Жо 17,112 ,144 
4 56-59,66,144 
101,102 ,144 


105, 


1,3,4,27,52,65,07,08, 83, 
89 – 99, 103, 114, 117 - 119, 
128 ,144 ‚145 


К 

卡尔 达 申 。 21,124,144 
卡拉 斯 | 91,93,94,144 
卡拉 苏 克 

15 ,19 ,21 ,82 ,116 ,124 ,144 
卡 马 河 131 ,145 
те Ка 

8 -10,16 ,52 ,53 ,55 ,56 ,145 
Яй 29,45,145 
Fig В. 8,145 
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Е ВЕШ 21,93 ,124 ,128 
铠甲 46 –49,116,145 
康 斯 坦 丁 诺 夫 卡 
8,10,13,17,52,55,145 
科斯 特 罗 姆 斯 卡 娅 镇 

48 ,55 ,61 ,145 
克 里 奇 科 夫 卡 
克 里 瓦 亚 卢 卡 
克 列 尔 梅 斯 
пт 8,145 
扣子 117,127,145 
库 班 一 塔 曼 62,79,129 
库 班 河 
6,15,17,20,21,28,30--33,43, 
46,48 - 53,56,57,62,66,67, 
71,74,75,77,79,84 -89,91,93 
– 95,99 ,111,129 – 131,145 


43,145 
69,145 
84,85,87,145 


库 尔 一 奥 巴 97 ,99 ,117 ,119 
库 马克 94,145 

L 
雷 扎 诺 夫 卡 102 ,145 
利 哈 切 夫 卡 


37 -40 ,43 ,101 ,104 ,106 ,145 


联 珠 环 106 ,107 ,145 
列 别 霍 夫 卡 37 ,38 ,145 
铃 


84 ,85 ,101 ,102 ,107 – 109,120, 
121 ,146 


ЋЕ 

罗 缅 县 
4,38 ,40 ,47 ,50 ,52 ,54 ,56 ,62 – 
65,67, 68, 71 ‚72, 16, 78,81 = 
83,85, 88, 91, 92, 94, 96, 101, 
107,110,146 


39,40 ,146 


罗 姆 内 146 
M 
r g 
16,51,56,58 - 62,67,73,116, 
117,119,127,146 
马 额 饰 74 -79,119,127,146 
马 具 


3, 17 39 = 61 ‚80,122, 125, 
129,146 


пез. 146 

马 面 饰 

58 ,59 ,71 ,74 ,76 -79 ,146 
马 丘 希 


39 ,40 ,47 ,50 ,63 ,64 ,67 ,75 ,76 ， 
83,92 -94 ,96 ,101 ,146 
马 斯 秋 金 诺 — 112,146 
马 衔 
51 - 53, 58, 59, 63, 66, 116, 
126,146 
ЋЕ 
ІҢ 
16,74 ,90 ,91 ,93 ,104 ,105 ,146 


61,69,74 -76 ,146 


ЗИЯ 


Fe H = al p (t mi вая 


Ееее к а 


梅 切 特 赛 48,50,94,115,146 
蒙古 30,31,34,91 ,146 

米 奴 辛 斯 克 盆 地 

21,91,124 ,146 

绵羊 形 柄 93 

磨 光 黑 陶 容器 120 ,146 
莫 什 内 10 ,89 ,102 ,106 ,146 
木 樟 墓 文化 36,146 


N 


аР 119,147 

尼 古 拉 耶 夫 卡 52,53,55,147 
尼 科 波 利 .94,96 ,147 

ЈЕ HdE 

61 ,69 ,70 ,72 ,73 ,77 ,78 ,147 


о 


欧 亚 大 陆 
82,89 – 91, 93, 98, 114, 116, 
117,147 


欧洲 
73 ,100,105 ‚124 „127 ,147 


Р 


帕 米 尔 高 原 一 阿尔 泰山 


56,147 
帕 斯 特 尔 斯 基 147 
潘 季 卡 佩 102 ,107 ,112 ,147 


盘 


泡 


ү 
Ж 
в 
普 


奇 
恰 
前 


桥 


# 


切 


Я 


权 


形 镜 
3,53 ‚82 ‚90,95 -99,117,126 


3,8,19,51,64 -74,79,95,116 
-119,121,126,127,147 


夏 诺 耶 112 ,147 

季 戈 利 耶 30 ,43 ,130 ,147 

=ч 115,147 

вж 

52.55.58 ,75 —78 ‚102 ‚107 ‚147 
о 

吉 里 县 97 ,147 

ЗЕЕ ЯК ЋЕ 102,147 

斯 基 泰 


7 -13,19,1%- 21,30, 35, 
51,124 
Жн 
90,93 ,98 ,114 ,126 

51,116 ,120 
尔 卡 斯 州 
尔 托 姆 雷 克 
45 ,69 ,75 ,76 ,110 ,147 
№ 4,67,80,85,88,127,147 


10,147 


R 


Ала А 1,22 


茹 罗 夫 卡 
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2,69,148 


S 
萨 尔 托 沃 110 ,148 
ВУ ЈА 110,148 
塞 克 


6, 34; 43, 52, 53, 57, 74, 116, 
127,148 

色 雷 斯 世界 

森林 草原 地 带 
1-4,6 =8, 28,29,31; 35, 3⁄6, 
43,45,46, 51 - 53, 59,62,66, 
75,78 - 80, 89 - 92, 96, 98 – 
100, 105, 106, 109, 112, 118, 
119,124 – 132,142 ,148 „152 

申 吉 110 ,148 

狮子 71,95 

十 字形 扣 58 ,59 

十 字形 泡 67,148 

TË) 
4,8,16,17,101 — 103 ;120 ,148 

舒 梅 科 夫 农庄 54,57,148 

顺 图 克 67,69,71,148 

ЖШ 103 

斯 芬 克 司 95,148 

斯 基 泰 

1-4;6,8,22;28:- 30,32,34 – 
36,39 ,42 46,50 ,52 ,53 ,57 ,62 ， 
64,66, 67 ,70,72 - 74,79,80, 
86,88 – 91, 93, 96 – 99, 103, 


29,148 


106, 107, 109, 114, 116, 117, 
119 – 121,123 -132,139,148 
斯 科 罗 波 尔 103,148 
斯 拉 德 科 沃 48,50,94,96 ,149 
斯 梅 拉 55,149 
斯 塔 夫 罗 波 尔 
6,30,32 - 34,50 - 53,56,69, 
94,97,130,149 


苏 波 伊 河 112,149 
苏 尔 马 切 夫 卡 ”101,118,149 
苏 季 伊 夫 卡 
38 - 40,46,48,54,57,59,60, 
101 ,104 ,149 
苏 拉 河 


1,3,4,6,7,22,25 -27,32 – 34, 
36 - 45,52,56,58,59,70,80, 
86, 88, 89,93,95 - 100, 103, 
105,107 - 109, 111, 114, 116, 
119 - 123,127 – 131,149 
索 菲 耶 夫 卡 8,13,149 
索 罗 马 特 
6,29,34,37,39,43,46,50,74, 
90, 96 - 99, 115 - 117, 127, 
130,148 


Т 


塔 拉 一 布 塔 克 115 ,149 
塔 曼 61 ,69 ,73 ,79 ,99 ,149 
太阳 纹 84 
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Ени (h t St 38 S? нні 


Sk E SR јаје виж 


特 拉 赫 杰 米 罗 夫 

铁器 时 代 
2-4,7,8,22,35,39,124,125, 
131,149 

桶 形容 器 8,17,149 

НЕМ 56,66,67,116,127 

图 利 斯 卡 娅 镇 
61,69 ,84 ,87 ,149 

图 利 亚 77,78,149 

图 瓦 115 ,149 

КТ Wp Ж 149 


102,149 


У 


维 加 拉克 
36,48,51 - 53, 55, 57, 69,74, 
82,89 ,149 

维 利 亚 诺 瓦 类 型 

ЖЕ 240,149 

沃 尔 科 夫 齐 
2,39 ,40,46,48 ,52 ,56 ,58 – 60, 
62 -69,71 -76,78,81 – 83,85, 
86 ,88 ,92 ,95 ,96, 101 ,103 ,107, 
110, 111, 114,118 - 123, 
128,149 

沃 尔 斯 科 拉 河 
1,4,6,22,27,33,34,36 - 43, 
45,80,103,105,106,111,129- 
131,149 

沃 罗 涅 日 镇 150 


120 ,149 


乌克兰 
1,4.8.35.42.19 -21,74/79, 
91,111,124,132,139,150 
乌拉 尔 
6,27,30,34,43,72,74,75,95, 
96,111,115 - 117,127,130- 
132,150 


乌 兰 埃 尔格 94,150 
乌 兰 固 木 
6,34,82,83,116,150 
武士 


4,118,119,121 - 123,128 
Хх 


西伯 利 亚 
15,21,27,74,91,93, 98, 124, 
128,150 

西方 
21,27 -29,39 – 41,45,46,49, 
52,56, 58, 59,62, 63, 65 - 67, 
70,71,74,77 – 86,88 ,91,93 ,96 
– 100,103 - 109, 111, 112, 115 
= 125 ,128 „129 

西西 伯 利 亚 117 ,150 

希腊 
66,71,72,79,80,93,95 - 97， 
99 ,105 ,118 -121 ,126 ,128 ,150 

НИЕ 120,142 

希 罗 多 德 — 80,127,150 
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先 科 夫 卡 102 ,107 ,150 
ЛЕ 85,150 

ғғ 150 

谢 尔 任 帐 53,55 ,150 
谢 米 布 拉 特 

61,69,71,75 =78,150 
谢 米 格拉 季 91,150 
新 季 托 洛 夫 卡 110 ,150 
新 切 尔 卡 斯 克 阶 段 150 


У 


亚 布 卢 诺 夫 卡 
亚 布 洛 诺 夫 卡 = 48,50,150 
亚 尔 莫 林 齐 村 85,105,150 
亚历山大 波 利 150 

羊 首 泡 119 

野兽 风格 85,99 

野猪 72,82,95 

伊 奥 尼 亚 型 柱头 99,150 

ЎР А ЕШ 61,150 
因 古 罗 一 克拉 斯 诺 马 亚 茨 


9,150 


124 | Ч: 


Ж 
56,58 ,59,65,67,70, 75,78,82, 
83,85 ,91,118 

有 色 金 属 
1-4,6-8,20,21,30,35,124, 
125 ,127 ,130 - 132 

原 苗 特 
15,17,20,52,53 ‚124,151 


2 


扎 波 京 
扎 库 京 齐 
扎 列 夫 基 | 8,10-13,151 
изкл 106,151 

扎 瓦 多 沃 一 洛 博 伊 斯 科 沃 
21,151 

中 亚 
6,27,74,82 ,88 ,114,128 ,151 
主 显 圣 容 修道 院 — 101,114,151 
柱 形 钮 90,91,93,126 

100 ,103 ,151 


8,151 
8,12 ,151 
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欧 亚 历 史 文 化 文库 

已 经 出 版 
林 悟 殊 著 :《 中 古 夷 教 华 化 从 考 》 定价 :66.00 元 
ИВ: (ЖЖ) 定价 :69.00 元 
华 蔡 著 :《 阴 山 鸣 锁 一 一 匈奴 在 北方 草原 上 的 兴衰 》 定价 :48.00 元 
杨 军 编 著 :《 走 向 陌生 的 地 方 内 陆 欧 亚 移 民 史 话 》 定价 :38.00 元 
贺 菊 莲 著 :《 天 山 家 宴 一 一 西域 饮食 文化 纵横 谈 》 定价 :64.00 元 
陈 鹏 著 ;《 路 途 漫漫 丝 貂 情 一 一 明 清 东北 亚 丝绸 之 路 研究 》 

定价 :62.00 元 
Е: (РЕЧИН Е К) 定价 :83.00 元 


[日 ] 志 敏 一 著 , 韩 异 、. 刘 建英 编译 《隋唐 帝国 与 东亚 》 定价 :38. 00 元 
[印度 ] 艾 哈 默 得 ， єл Ж, НЕ ЕН ЖЕ: (ЛЖИ) 


定价 :35.00 元 
[ 意 ] 伯 戴 克 著 , 张 云 译 : 人 (中 部 西藏 与 蒙古 人 
一 一 元 代 西 藏历 史 》( 增 订 本 ) 定价 :38.00 元 
陈 高 华 著 :《 元 朝 史 事 新 证 》 定价 :74.00 元 
王 永 兴 著 :《 唐 代 经 营 西北 研究 》 定价 :94. 00 元 
王 炳 华 著 :西域 考古 文 存 》 定价 :108.00 元 
李 健 才 著 :人 《东北 亚 史 地 论 集 》 定价 :73.00 元 
ГЭ Е А ЊЕ) 定价 :98.00 元 
周 伟 洲 著 :《 藏 史 论 考 》 定价 :55.00 元 
刘 文 锁 著 :《 丝 绸 之 路 一 一 内 陆 欧 亚 考 上 古 与 历史 》 定价 :88.00 元 
张 博 泉 著 :《 甫 白文 存 》 定价 :62.00 元 
孙 玉 和 良 著 ;《 史 林 遗 痕 》 定价 :85.00 元 
马 健 著 :《 匈 奴 芋 仪 的 考古 学 探索 》 定价 :76.00 元 
[ 俄 ] 柯 兹 洛 夫 著 , 王 希 隆 、 丁 淑琴 译 : 
《蒙古 、 安 多 和 死 城 哈 喇 浩 特 》( 完 整 版 ) 定价 :82.00 元 
乌云 高 娃 著 :《 元 朝 与 高 丽 关系 研究 》 定价 :67.00 元 
杨 军 著 :《 夫 余 史 研究 》 定价 :40. 00 元 
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梁 俊 艳 著 :《 英 国 与 中 国 西藏 (1774 一 1904 ) 》 定价 :88.00 元 
【乌兹别克 斯 坦 ] 艾 哈 迈 多 夫 著 , 陈 远 光 译 : 


(16—18 世纪 中 亚 历 史 地 理 文 献 》( 修 订 版 ) 定价 :85.00 元 

成 一 农 著 :《 空 间 与 形态 一 一 三 至 七 世纪 中 国 历史 城市 地 理 研究 》 

定价 :76.00 元 
杨 铭 著 :《 唐 代 吐 蕃 与 西北 民族 关系 史 研 究 》 定价 :86.00 元 
ВЛЕ: (АЕ и їй ЖЖ) 定价 :50.00 元 
耿 世 民 著 :《 西 域 文史 论 稿 》 定价 :100.00 元 
有 拒 晴 著 :《 丝 绸 之 路 经 济 史 研 究 》 定价 :135.00 元 (上 、 下 册 ) 
余 大 钧 译 : 人 《北方 民族 史 与 蒙古 史 译 文集 》 定价 :160.00 元 (上 、 下 册 ) 
韩 儒 林 著 :《 蒙 元 史 与 内 陆 亚洲 史 研 究 》 定价 :58.00 元 
( &)#r ZK - ЖЕЛІНЕ ЖЕЖ. 3 PE : 

《伊斯兰 中 东 一 一 传统 与 变迁 》 定价 :88.00 元 
[ 美 ]J.G. 马 勒 著 , 王 欣 译 :《 唐 代 塑 像 中 的 西域 人 》 定价 :58.00 元 
顾 世 宝 著 :《 蒙 元 时 代 的 蒙古 族 文 学 家 》 定价 :42.00 元 
杨 铭 编 :《 国 外 敦煌 学 藏 学 研究 一 一 翻译 与 评述 》 定价 :78.00 元 
牛 汝 极 等 著 :《 新 疆 文化 的 现代 化 转向 》 定价 :76.00 元 
周 伟 洲 著 :《 西 域 史 地 论 集 》 定价 :82.00 元 
周 晶 著 :《 纷 扰 的 雪山 一 一 20 世纪 前 半 叶 西藏 社会 生活 研究 》 

| 定价 :75.00 元 
Ш. (16—19 世纪 中 亚 各 国 与 俄国 关系 论述 》 定价 :58.00 元 
许 序 雅 著 :《 唐 朝 与 中 亚 九 姓 胡 关系 史 研 究 》》 定价 :65.00 元 
汪 受 宽 著 :《 骊 革 梦 汤 一 一 古 罗 马 军团 东 归 伪 史 辨识 》 定价 :96.00 元 
刘 雪 飞 著 :《 上 古 欧 洲 斯 基 泰 文化 巡礼 》 定价 :32.00 元 


[苏联 ]T. Б. 巴尔 采 娃 著 , 张 良 仁 .李明华 译 : 
《斯 基 泰 时 期 的 有 色 金 属 加 工业 一 一 第 聂 伯 河 左岸 森林 草原 带 》 
定价 :44. 00 元 

敬 请 期 待 
李 鸣 飞 闭 :《 玄 风 庆 会 一 一 蒙古 国 早期 的 宗教 变迁 》 

马 小 稚 著 :《 光 明 的 使 者 》 

ПЛЕ: САВИН) 

张 文 德 著 :《 朝 贡 与 人 附 一 一 明代 西域 人 来 华 研 究 》 
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ЗЕЕ 


尚 永 琪 著 ;《 胡 僧 东 来 一 汉 唐 时 期 的 佛经 翻译 家 和 传播 人 》 
德 原 典 生 著 ;《( 西 天 伽蓝 记 》 
вече: (пред) 
м Ж: (КЖЕ ЖИ ж) 
页 丛 江 著 ;《 汉 代 西 域 汉人 和 汉文 化 》 
王 费 青 著 :《 斯 坦 因 的 中 亚 考察 》 
王 费 青 著 :《 斯 坦 因 研究 论 集 》 
王 永 兴 著 :《 敦 煌 吐鲁番 出 土 唐 代 军 事 文书 考释 》 
薛 宗 正 著 ;《 汉 唐 西域 史 汇 考 》 
李 映 洲 著 ;敦煌 艺术 论 》 
叶 德 荣 著 :《 汉 亚 胡 汉 佛 教 论 集 》 
[ 俄 ] 波 塔 宁 著 ,[ 俄 ] 奥 布 鲁 切 夫 编 , 吴 吉 康 译 :《 蒙 古 纪行 》 
王 题 著 ;《 内 陆 亚洲 史 地 求索 》( 续 ) 
[ 德 ] 施 林 洛 甫 著 , 刘 震 译 校 《 令 事 和 图 画 
一 一 欧洲 和 印度 艺术 中 的 情节 展现 》 
王 费 青 著 ; 斯 坦 因 档案 研究 指南 》 
[前 苏联 ] 巴 托 尔 德 著 , 张 丽 译 :《 中 亚 历 史 》 
徐 文 堪 编 《 梅 维 恒 内 陆 欧 亚 研究 文选 》 
[前 苏联 ]K. А. БГ#Р@ Г.А. 库 沙 耶 夫 著 , 孙 危 译 : 
《伊犁 河流 域 塞 人 和 乌 孙 的 古代 文明 》 
徐 文 堪 著 ;《 古 代 内 陆 欧 亚 的 语言 和 有 关 研 究 》 
刘 迎 胜 著 ;《 小 儿 锦 文 字 释 读 与 研究 》 
24825 94 ; (20 世纪 内 陆 欧 亚 历 史 文化 研究 论文 选 粹 》 
李 锦 绣 . 余 太 山 编 :《 古 代 内 陆 欧 亚 史 纲 》 
郑 炳 林 著 :《 敦 煌 占卜 文献 叙 录 )》 
陈 明 著 :《 出 土 文献 与 早期 佛经 词汇 研究 》 
СРЕ ЖЕ АЕ Ек) 
ЭЗЗЕНСІЛЗІ ЖУ Ж) 
王 费 青 著 :《 敦 煌 西域 研究 论 集 》 
李 艳 玲 著 ;( 公 元 前 2 世纪 至 公元 7 世纪 前 期 西域 绿洲 农业 研究 》 
许 全 胜 、 刘 震 编 ;内 陆 欧 亚 历 史 语言 论 集 一 一 徐 文 堪 先 生 古 稀 纪 念 》 
张 小 贵 编 《 三 夷 教 论 集 一 一 林 悟 殊 先 生 古 稀 纪 念 》 
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李 鸣 飞 闭 :《 横 跨 欧 亚 一 一 马可波罗 的 足迹 》 
杨 林 坤 著 :《 西 风 万 里 交 河 道 一 一 明代 西域 丝 路 上 的 使 者 与 商旅 》 
杜 斗 诚 著 :《 杜 撰 集 》 
林 悟 殊 著 :《 华 化 摩 尼 教 补 说 》 
ЕЕ (РРЖ ЖАН ЕЖ) 
СВ) 1 PT fa НГУ ЕЕ. (ЧАТ H ie) 
李 花 子 著 :《 长 白山 踏 查 记 》 
王 费 青 著 :《 佛 光 西 照 一 一 欧美 佛教 研究 史 》 
王 费 青 著 :《 霍 恩 勒 与 鲍威尔 写本 》 
王 费 青 著 :《 清 朝政 府 与 斯 坦 因 第 二 次 中 国 考 古 》 
黄 传 明 著 :《 摩 尼 教 东方 文书 校注 与 译 释 》 
马 小 稚 著 :《 摩 尼 教 东方 文书 研究 》 
段 海 次 著 :《 萨 都 刺 传 》 
[ 德 ] 梅 塔 著 , 刘 震 译 :《 从 弃 绝 到 解脱 》 
郭 物 著 :《 欧 亚 游 牧 社会 的 重 器 一 一 独 》 
ЕЗ: (СЖЗ) 
冯 天 亮 著 :《 词 从 外 来 一 一 唐 代 外 来 语 研究 》 
商 传 明 著 :《 内 陆 欧 亚 中 古风 云 录 》 
王 珊 青 著 :《 伯 希 和 敦煌 考古 档案 研究 》 
王 费 青 著 :《 伯 希 和 中 亚 考察 研究 》 
李 锦 绣 著 :《 北 阿富汗 的 巴克 特 里 亚 文献 》 
【日 荒川 正 晴 著 , 冯 培 红 译 :《 欧 亚 的 交通 贸易 与 唐 帝 国 》 
孙 吴 著 :《 辽 代 女 真 社会 研究 》 
赵 现 海 著 :《 明 长 城 的 兴起 
一 一 “长 城 社会 史 ” 视 野 下 明 中 期 榆林 长 城 修筑 研究 》 
华 芋 著 :《 帝 国 的 背影 一 一 公元 14 世纪 以 后 的 蒙古 》 
[前 苏联 ] 伊 . ЧЕ. 兹 拉 特 金 著 , 马 曼 丽 译 :《 准 葛 尔 汗 国史 》( 修 订 版 ) 
杨 建 新 著 :《 民 族 边疆 论 集 》 
ПЕЈН, ПА: Кан ЕЈ ЈА) 
余 太 山 著 :《 内 陆 欧 亚 史 研究 自选 论 集 》 


淘宝 网 邮购 地 址 :http ://lzup. taobao. com 
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